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J.  F.  LINDENBERGH, 

NIEUWE 

VERLIGTER, 

Lerende  de  making  , en  bereiding  van  alle 
zoorten  van  Water  verwen  met  derzelver 
Verniffen. 

Hier  is  bygevoegt 

HET  ONTDEKTE. GEHEIM, 

Om  Lakens,  en  Stoffen,  na  de  nieuwe  Saxifche 
Couleuren  te  Verwen. 

Als  mede 

HET  ONTDEKTE  GEHEIM, 

Om  ’t  Egte  Porcellain  , zo  wel  *c  Chinefchc, 
als  Saxifche  te  maken,  en  te  Schilderen. 

i 

Beide  door  den  Bezitter  van  deze  Geheimen 
uitgegeven  5 ten  die?ifle  der  genen  die  liefheb - 
bery  in  V oeffenen  dezer  kunften  hebben. 


Te  AMSTERDAM, 

By  Steven  van  esveldt, 

Boekverkoper  in  de  Beursfteeg. 

*753- 


Het  Plaatje  te  plaateen  over  Pag.  147. 


VOORBERIGT, 

Aan  den 

LEEZER  en  OEFFENJJR, 


■ Y na  Seventig  Jaren  zyn  het  dat 
Willem  Goereê  toen  *er  tyd  te  Mid- 
delburg  in  Zeeland  zyn  verligterie  uyt~ 
gaf,  hebbende  het  werk  van  Mr.  Gerard 
ter  Brugge  een  weinig  befchaafd  en  ver- 
beeterd , 3t  is  ook  als  toen  blykende  ge- 
weeft , uit  de  fchielyke  verrieringe  der 
exemplaren  , hoegretig  dade  van  de 
Neerlanders  aangenomen  geweeft  zy  5 
uit  dien  hoofden  wafier  niets  dat  my 
meer  enige  Jaren  her  waards  verwondert 
heeft,  als,  dat  niet  een  der  grote  Baa~ 
zen  , waar  onder  Waterdrinker  5 de 
Boer , 'üan  Santen  <&  Caet : met  regt 
te  tellen  zyn , die  zo  lang  begeerden  en 
nooit  op  een  behoorlyke  aan  den  dag 
gebragte  ftukken  , eens  ten  nutte  der 
Vaderlanders  heeft  opgevat,  nagefien 
■&  verbeterd  , dog  na  ommegang  met 
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Aan  den  Leezer 

dergelyke  deinsde  die  wel  Ichielyk, 
ziende  zommiger  opgeblazene  trots- 
heid , willende  veel  liever  deze  zoo 
nutte  konft  in  de  aarde  begraaven  hou- 
den , dan  dat  aan  veele  ( wyl  ’t  hen  in 
de  koft  winninge}  want  waarlyk  zo  fpree- 
kenze,  fchadelyk  zyn  zou}  die  bekend 
zoude  worden  en  op  die  wyze  haar 
Voordeel  daar  uit  trekken  zouden  een 
opzet  in  ’t  geheel  tegens  de  Natuur 
ihydende,  leevende  wy  niet  voor  ons 
alleen  maar  ook  voor  andere  zelve,  zyn- 
de  dierhalven  verpligt,  om  dat  geene 
’t  welk  wy  buiten  fchade  doen  konncn 
onzen  even  Menfch  mede  te  deden, 
want  wyl  het  zeker  gaat  dat  de  liefde 
niets  verbergt , zo  houdt  men  in  ge- 
nen deelen  verbergende  de  dingen 
( fchoon  met  den  mont  belydende) 
voor  onze  Naaften  * dat  Gebod  , gy 
zult  u Naaflen  als  u zei  ven  bemin- 
nen , Dit  dan  in  agt  genomen  heb- 
bende ziende  telkens  hoe  zeer  de 
Jeugt  daar  toe  genegen  zy,  hebbe  by 
jny  zelve  voorgenomen , dat  voor  lan- 
ge 


en  Oejfenaar. 

ge  tyd  uitgegevene  Werk,  weerom  ter 
aambeelt  te  brengen 
gelyk  ware  op  een 
uit  te  geven , dog 
de  V oorreden  en  van  ’t  geheele  Werk 
hebbe  ik  waarlyk  bevonden  dat  de 
ftyl  na  die  van  Goereè  Tweernde,  dog 
de  zaaken  , van  een  byna  onkundige 
by  een  gefchraapt  waren  , waarom  ik 
myn  belïuyt  verandert  , en  een  ander 
Werk  na  te  zien  voor  genomen  heb- 
bende , als  toen  met  opmerkinge  na- 
gefien  heb  ’t  Tra&aat  eertyds  te  Erf- 
furd  by  Valentyn  Boltze  van  Rufach 
uytgegeven  , een  Werk  waarlyk  met 
vele  uitvindinge  en  aardigheden  ver- 
vult , dog  voor  een  mingeoeffende  wey- 
nig  nuttig  ♦,  hier  quam  by  dat  meeft 
alle  koftbare  en  welftaande  Verwen 
of  om  de  fchaarsheyd  der  zelver  toen 
ter  tydt  in  'Dnitjlant , of  om  de  koit- 
baarheit  vergeeten  of  uitgelaten  waa- 
ren  , zynde  de  Carmin  , Ultra  Ma- 
ryn  & Caet : of  fpaarzaam  aangehaalt 
of  byna  met  genoemd.  Het  eene  en 
* 3 't 


, en  zo  het  mo- 
zindelyker  wyzc 
na  ’t  leezen  van 


Aan  den  Leezer 

*t  ander  dan  verworpen  hebbende , 
hebbe  ik  de  wyfe  van  d’Hr.  Goereê 
houdende  een  geheel  nieuw  werk  aan 
’t  ligt  gebragt , hebbende  in  alle  befchry- 
vingen  zoodanige  duidelykheid  trag- 
ten  te  gebruiken  als  ’t  immers  moge- 
lyk  waare  , ten  einde  de  min  Geoef- 
fende  Leezer  en  gebruiker  dezer  Aan- 
teekeningen  niets  zoude  vinden  kon- 
nen , waar  in  hy  twyffelagtig  zouden 
hangen  blyven  en  zyn  begonne  Wer- 
ken zou  moeten  ftaken.  Dog  eer 
wy  die  na  ons  Werk  wyzen  wilden', 
dagt  het  ons  nut  deze  Voorbereidze- 
len  als  ten  Intrede  ftrekkende  voor  te 
laaten  gaan. 

Schuwt  dan  Oeffenaar  in  alle  Sap- 
Verwen  die  gy  ten  aanlegginge  ge- 
bruiken wilt  de  Gomme , voornament^ 
lyk  in  het  Spaanfch  Groen  , geeven- 
de  die  *Verwe  buiten  dat  Sap  een 
Heerlyke  Glans  , en  worden  alle 
andere  gene  uitgezondert  daar  door 
bevlekt  en  vuyl.  Wyders  zal  u voor 

naam- 


en  Oejfenadr. 

tiaamfte  Wetenfchap  en  doorfigtig- 
heid  blyken  uit  de  kennis  van  de 
fwaarte  uwer  verwen  , wyl  alle  Verw 
fchoon  regt  bereid  daar  alleenlyk  dooi* 
bedorven  konnen  worden. 

Wyders  zult  gy  waarnemen,  dat  het 
u beter  voordeeliger  en  nutter  zal  zyn 
in  de  plaatze  des  Conchenille  fchoone 
Lappen  te  gebruiken,  zynde  die  veel 
ligter  te  bereiden. 

Eindelyk  zult  gy  de  Bralilie  Ver- 
we  niet  in  ’t  geheel  verbannen  , wyl 
uit  derzelver  vermenginge  veele  fchoone 
couleuren  aan  de  Hand  gegeven  worden, 
anders  uit  geene  verwe  zo  te  trekken , 
dog  wyl  wy  op  zyn  plaatze  daar  van 
onderrigtinge  gedaan  hebben  , willen 
wy  den  Leezer  met  herhaalinge  niet 
laftig  vallen  , maar  liever  verhoeden, 
dat  dit  ons  kind,  door  te  groot  een 
hoofd  te  hebben , niet  gezegt  zou  wor- 
den eenWanfchapenetezyn,  eindigen, 
wenfchende  dat  gy  uit  deze  Aanteeke- 
ningen  veel  vrugt  en  nut  trekken , en 

V reugt , 


Aan  den  Lee&er  en  O effen  aar. 

Vreugt,  en  voldoening  na  volmaakte 
uitvoeringe  verkrygen  meugt. 

Lindenbergh 4 

Hier  is  bygevoegt  ten  dienften  der 
genen  die  Liefhebbery  in  ’t  oeflenen  de- 
zer kunften  hebben  Twee  zeer  fraaije 
Geheimen  het  ene  om  Lakens  en  Stof- 
fen , na  de  nieuwe  Saxifche  Couleuren  te 
Ver  wen,  en  het  andere  om  ’t  Egte  Por- 
cellain , zo  wel  het  Chinefche  als  Saxi- 
fche te  maken  en  te  fchilderen.  Beiden 
door  den  Bezitter  van  deze  Geheimen. 


HET 
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HET  EERSTE 


HOOFD-DEEL. 

Van  de  Gereedfchappen  en  Werk- 
tuigen tot  de  bereiding  en 
gebruik  der  Waterver- 
ven dienflig. 

elyk  bet  een  Werkmeefter , die 
iets  treffelyks  wrogten  wil, op 
geenen  wyfe  genoeg  is , al- 
leen de  doffe  te  hebben  s waar 
uit  hy  foodanig  een  werk  maafcen  zal; 
maar  ook  de  werk-tuigen  waar  mede  hy 
’t  felve  tot  zyn  gewend  oogmerk  brengen 
zal,  ten  hoogden  nodig  heeft:  Alfoo  is  het 
iemand  die  fig  in  deele  konff  oefenen  wil? 
geenlins  genoeg,  alleen  een  bereidingen 
gebruyk  lyner  verwen  te  weeten,  fonder 
A eene 


5 Van  de  Gereedschappen 

een  regte  kennis  en  bezitting  van  die  werk- 
tuigen, waar  medehyfyn  verwen  tot  ’tge- 
bruyk  vervaardigen  en  verbeezigen  moer. 

Dit  dan  inagt  genomen  hebbende,  vin- 
den wy  ons  verpligt,  op  dat  niets  aan  dit 
werk  defe  Iconft  aangaande  ontbreeken 
mogte,  voor  aller  ogen  open  te  leggen, 
wat  foort  van  gereedfchappen  een  regt  af- 
iêtter  of  verligter,  die  zyn  eigen  verwen 
bereiden , en  niet  ( om  foo  te  fpreeken } 
door  eens  anders  bril  zien  wil,  nodig  heeft. 
Op  dat  wy  dan  daar  van  een  begin  maa- 
ken  foüde , fpreeken  wy  eerft  van  de 

WRYF-STEEN. 

De  harde  en  klonterige  verwen,  waar 
onder  ’t  Schelpwit  en  Indigo  te  regt  moo- 
gen  geteld  worden,  geeven  een  ftilzwy- 
gend  getuigenis , dat  defe  van  geen  fag- 
te  aard  moet  zyn , Daarom  kan  die  geen 
Welke  fig  toelegt,  fyn  verwen  eel  en 
gloeient  te  houden,  met  groot  voordeel 
den  porphyrfteen  gebruiken  , zyndc  de- 
felve  om  haar  treffelyke  hardigheid, by  de 
Apotheekers  bemind. 

Andere  kan  de  Marmerftcen  met  zyn 
marmere  of  Albafte  looper  voorfien  zyndc, 

dien- 


der  ÏVaterverwen.  . 
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dienftig  zyn  , konnende  de  loper  of  uit 
een  ftuk  gehakt  , ofte  uit  een  plat  ftuk 
marmer  tegen  een  houte  loper  vaft  gezet 
zynde,  gemaakt  worden. 

’ De  hcdendaagfche  verligters , weinige 
uitgezonden  , gebruiken  de  Sweedfche 
fteen,  tot  een  looper  een  geflepe  kei,fyn~ 
de  defelve  ook  by  veelen  geagt,  en  waara 
dig  dat  fy  gebruikt  worde. 

Evnddyk  word  van  veelc  Miniatuur - 
Schilders,  die  gcene  welke  hun  verwen 
van  de  Hoogduytlche,of  andere  verligters 
kopen , uitgefondert , een  fpiegelglas,  met 
een  glaafen  loper  gebruykt,  zynde  dat  toe 
het  wry  ven  7t  befte  van  allen,  ten  minfte 
voor  die  geene  welke  weinig  nodig  heb- 
ben ; dog  is  dat  hier  in  wederom  aan  te 
merken,  dat  de  looper  niet  uit  een  ftuk 
gemaakt  konnende  Worden , in  7t  wry  ven 
veele  verwen  aan  fig  neemt , die  men  na- 
derhand , tuflchen  't  glas  cn  *t  hout  bly- 
vende  fitten,  niet  daar  uit  krygen  kan. 

VAN  DE  QUASTEN  EN 
PENCEELEN. 

Wy  hadden  , foo  het  ons  niet  afgeraa» 
den  geweeft  waare , een  v/y(e,  hoe  die 
A z gc- 


4 Van  de  Gereedfchappen 

gemaakt  worden  , befcbreven  , dog  wyl 
die  hier  te  Lande  vry  beeter  koop  en  fraaier 
konnen  gemaakt  worden,  laaten  wy  die 
agter,  ons  met  der  lelver  gebruik  aan  te 
wyfen  vergenoegt  houdende. 

Te  regt  merkt  Goereé  aan,  dat  de  quas- 
ten  of  vispeneeelen  in  groote  zaaken  ge- 
bruikt worden , de  penceelen  in  ’t  tegen- 
deel tot  klyne,  want  fonder  gebruik  der 
quaften  is  niemand  in  ftaat  in  een  heete 
iomerfche  dag,  in  groote  werken  en  lugr, 
velt  in  eenLantkaart  of  dergely  ke  aan  te  leg- 
gen , en  fpreeke  niet  onbeproeft  wyl  ’t  fel  ve 
ie  doen  voor  ’t  gebruik  der  quaften , my 
ten  eenemaal , fonder  bezoeteling  der  ver- 
wen, onmogelyk  geweeft  is. 

Wat  aanbelangt  ’t  getal  daar  in  koome 
ik  in  geenen  deden  met  den  Hr.  Goereé 
over  een,  wyl  thien  of  twaalf  quaften  en 
lbo  veel  penceelen,  in  plaats  van  veelen 
verftrelcken  konnen  , foo  die , na  ’t  ge- 
bruik terftont  in  fchoon  water  uitgcfpodt 
worden. 

Fan  de  Vaten  Ut  de  bereiding  en  menging 

nodig. 

O 

Hier  toe  konnen  dienen  Potjes,  Schul- 
pen* 
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pen,  en  FlelTen.  De  Potjes  die  men  ge- 
bruikt zyn  die  daar  de  Apotheekers  hun 
falven  en  conferven  in  doen , zynde  die  door 
hun  verglaafthcid  pryswaardig.  Defe  wor- 
den voornaamentlyk  tot  de  Hoofd-verwcn 
na  de  wryving  die  getempert  te  hebben  , 
gebruikt.  * 

De  Schelpen  die  men  gebruikt,  zyn  de 
Moflèl  of  witte  Zeefchelpen,  deefe  wor- 
den voornamentlyk  tot  de  vermenging  der 
Hooftverwen  onder  elkander  , of  om  die 
alleen  te  verbefigen  gebruikt , om  temyden 
de  bezoeteling  en  vuil  wording  der  V erwen, 
door  ’c  geduurig  ftryken  der  Penceel  in 
de  Potten.  De  Flefi'chen  welke  gemeenlyk 
gebruikt  worden , zyn  de  feskante  der  A- 
pothekers,  deefe  dienen  om  de  Galle,  het 
Gum  water  en  de  Sapverwen,  indien  men 
’er  veel  van  gemaakt  heeft , te  bewaaren , 
het  fchoon  water  ’t  welk  men  tot  het  ,uit- 
fpoelen  der  Penceelen  enQuaften  gebruikt 
moet  in  een  roode  aarde  Pot , of  Delfiche 
Kom  gedaan  worden. 

Wat  de  Glaafen  aanbelangt,  welke  de 
Hr.  Goerée  aanpryft,  deefe  zyn  nuttig  s 
maar  worden  van  veelen  om  haar  omflag  ge- 
laakt, ik  voor  my  houde  de  middelweg  f 
nog  pryfende  nog  Uaakende,  wyl  die  toi 
A 3 ’Mfr 
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Van  de  Naam  en 


’t  gebruik  zyn  konnen,  latende  andere  daar 
in  hun  fmlikheid  opvolgen, en  welgevallen 
doen. 

TWEEDE 

HOOFD-DEEL. 

Van  de  naamen  der  Hoofdvervven. 

DE  gereed fchappen  aangetoont  heb- 
bende, eifcht  de  orde  nu  de  naa- 
rnen  der  Hoofdverwen , lbo  als  die  in  de 
Verfwinkels  te  bekoomen  zyn,  op  tc  tel- 
len, en  worde  gereekent  onder  de 

WITTE. 

i Schel  pfil  ver. 

2.  Schelpwit. 

2 Lootwit. 

4  Kryt. 

BLAAÜW  E, 

5  Ultra  Maryn. 

6  Afcus. 

7  Berlynfch  BlaauWo 

' - 8 In- 


der  Hoofdverwen. 
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8 Indigo. 

9 Blaauwe  Lak. 

10  Smalt. 

1 1 Lakmoes. 

12  Blaauwe  Lappen. 

G E E L E. 

15  Schelpen  Blatgout. 

14  Safraen. 

if  Gutte  Gum. 

16  Bellen  Geel. 

17  Gebrande  Lootwit. 

18  Mafticot. 

19  Ligte  Schytgeel. 

20  Operigment. 

21  Geele  Ooker. 

.GROEN. 

22  Spaanfch  Groen  gediftilleerd  en  onge. 

diftilleerd. 

25  Sapgroen. 

24  Groene  aard. 

2jr  Berggroen. 

ROOD  E; 

16  Carrnin. 

h 4 2 7 
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Vm  de  Witte 

27  Conchenille. 

2.8  Vermilloen. 

29  Florcntynfch  Lak, 

50  Menie. 

3 1 Drakenbloet. 

32  Rode  Aard. 

33  Brafille  Verf. 

34  Gebrande  Ooker. 

37  Bruin  Root.  Engelfch  Bruiq. 

36  Schar) ake  Lappen. 

BRUINE. 

37  Bruine  Scheitgeeh 

38  Bruine  Ooker, 

29  Roer. 

40  Omber. 

S W A R T Ei 

4ï  Swartfel. 

42  Beenfwart. 

43  Papier  lwart. 

44  Wyngaart  fwaï'ï. 

45  Kooliwaït. 

46  Ooftindifche  Inkrj 

47  Perfiktteen  water. 


Verwen.  9 

DERDE 

HOOFD-DEEL 

Van  de  Bereiding,  Gebruik,  en 
Vermenging  der  witte  Verwen, 

SCHELPWIT, 

bereiding. 

Hier  van  zyn  volgens  veele  twee  foor- 
ten,  wier  eene  Veneetfch,  de  an- 
dere Inlandfch  genaamt  word  ; dog  ik 
hebbe  nooit  meer  dan  een  {bort  gezien, 
’t  lèlve  is  een  der  hardfte  ftoffen  die  in  dc 
Verwen  gebruikt  worden,  men  wryft  die 
fterlc  met  fchoon  regenwater  op  een  fteen, 
een  langen  tyd,  en  mengt  die  naderhand 
met  heel  dun  Gumwater,  ’t  felve  tot  het 
volgende  gebruik  bewaarende. 

GEBRUIK. 

’t  Schelpwit  is  nuttig  tot  aanlegging 
van  aile  linnens,  fyde  kleeren,  Huiven, 
Kappen , deefe  worden  met  dunne  afcus 
gefchaduwt  de  fterkfte  met  een  weinig 
indigo.  A 5 VER- 
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VERMENGINGEN. 

Schelpwit  en  Conchenille  is  een  Rozen 
root,  zyn  fchaduw  is  fterkc  Conchenille. 
Schelpwit  en  een  weinig  Carmyn  is  een 
fraaie  kleur  zyn  fchaduw  is  Afcus,  diep- 
féls  Oker  Maryn,  hoging  Schelpwit  alleen. 

Schelpwit,met  andere  Verwen  vermengt 
is  dienftig  tot  de  Vleefch  kleuren. 

Schelpwit  en  Spaanfch  Groen  is  nuttig 
voor  kleedercn,zyn  fchaduw  is  Spaanfch 
Groen,  hoging  Spaanfch  Groen  met  meer- 
der wit. 

LOOTWIT. 

Schoon  we  op  wat  maniere  die  ge- 
maakt word  , agten  byna  onnodig  te 
befchryven , wyl  die  elders  genoeg  te 
vinden  is,  nogtans  (op  dat  wy  niet  (oude 
gefegt  konnen  worden, iets  ’t  geen  defe  kond 
belangt,  ftilfwygem  voorby  gegaan  te  heb- 
ben) hebben  wy  goed  gevonden  deflelfs 
making  te  befchryven. 

Lootwit  in  ’t  Latyn  Cerujfa  is  de 
rodl  van  ’t  Loot , gelyk  het  Spaans 
Groen  de  roefl  van  ’t  Koper  is , het 
Loot  word  in  een  aarde  pot  gedaen, 
met  een  weinig  Afyns,  dog  fodanig  dat 
de  Edik  niet  door  het  Loot  aangeraakt 

word 


Verwen.  it 

word , daar  na  ftelt  men  die  pot  met  een 
dekfel  gedekt  zynde  in  paarde  mift  ofte  in 
de  heete  fonne,  veertien  dagen  lang  , m 
welke  tyd  de  lode  plaat  bedekt  is  met  een 
witte  ftoflê,  die  Schelp  en  Lootwit  ge* 
naemd  word. 

de  BEREIDING. 

Is  dusdanig  , neemt  van  de  voorgemel- 
de ftofïè  foo  veel  het  u belieft,  en  wryft 
defelvc  op  u mallet  ofte  vryffteen,  lang  en 
fterk,  na  welk  wryvenmen  die  metgum- 
water  tempert, en  tot  het  gebruik  bewaart. 

GEBRUIK. 


Tot  defe  volgende  dingen  kan  nuttig- 
lyk  het  Lootwit  gebruikt  worden,  tot  al- 
le lmne  Luiers,  Doeken  , Huiven,  of 
dat  van  dien  aard  is  tot  fvde  kleeren,  die 
men  dan  niet  met  afchblauw,  fmalt  ofte 
dergelyke  verwe  fchaduwt , maar  met 
groen , ligt  geel , Conchenille  & c.  diept 
daar  by  is  de  Lootwit  de  nuttigde  en 
nootfakelykfte  verwe, die  in  de  geheelc 
verligtkonft  te  vinden  is. 

Kryt. 

Syn  bcreidingl  is  den  Lootwit  in  allen 

BE- 


Van  de  BUmve 


IX 

VIERDE 

HOOFD-DEEL. 

Van  de  Blaauwe  Verwen,  hun  Be- 
reiding , Gebruik  en  Vermen- 
ging. 

ULTRAMARYN. 

Onder  de  Verwen  in  ’t  gemeen  en  in 
’t  byfonder  onder  de  Blaauwe,  munt 
ten  hoogden  de  Oltermaryn  zoo  wel  door 
haar  fchoone  Coleur  als  waarde  uit , dog 
is  een  verf  ligt  te  bereiden. 

BEREIDING. 

Gefchiet  op  defè  wy(e,  neemt  een  wit 
potje  ofte  fchelp,  en  drooit  daor  in  het 
droge  dof,  mengt  die  als  dan  met  dun 
gomwater,  buiten  dof,  gebruikende  ’t 
fclve  als  ’c  nodig  is. 

GEBRUIK 
Is  dusdanig,  men  kan  hier  mede  aan- 
ïeggen  alle  zyde  kleeren,  bloemen,  ook 
fommige  partyen  ofte  wolkagtige  deelen 
in  de  lugt,  dog  dun. 

Dit 
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Dit  kan  men  fchaduwen  met  Berlyna 
Blauw  , of  befte  Indigo,  ook  kan  de  Ul« 
tramaryn  verftrekken  tot  een  fchaduwvan 
de  Schelp  en  Lootwit,  foo  men  wil  dat 
die  een  fyde  kleed  met  een  blauwe  weer- 
fchyn  verbeelden  zal. 

VERMENGINGEN. 

Ultramaryn  met  Groen  getempert  geeft 
een  heerlyk  blauw  Groen,  zyn  fchaduvv  is 
Oltermaryn  met  Sapgroen.  Oltermaryn  met 
Carmin  geeft  een  heerlyk  purpur,  zyn  fcha- 
duw  isUltramaryn  metLakmoes  getempert. 

Ultramaryn  cn  wit  , heeft  veel  ge- 
bruik in  het  aanlcggen  der  kleederen, 
zyn  fchaduw  is  Ultramaryn  ofte  Carmin, 
na  dat  men  hebben  wil, dat  het  een  blau- 
we of  roode  weerfchyn  vertoont. 

ASCUS,  ENGELSCHE  ASCII, 

BEREIDING. 

Dc  bereiding  van  de  Engelfche  Afch, 
komt  in  veele  met  die  der  Ultramaryn 
overeen,  waarom  men  daar  na  in  ’t  berei- 
den en  gebruik  fien  kan,  alleenlyk  ftaat 
dit  aan  te  merken , dat  indien  men  die 

b!au~- 
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blauwer  hebben  wil,  met  Lakmoes  kan 
gctempert  worden. 

BERLYNSCH  BLAUW. 

Hoedaanig  dat  dit  gemaakt  word,  uit 
gebrand  Koeie  en  Kalven  bloed , en  wel- 
ke Ingrediënten  daar  toe  bchoorcti,  laten 
wy  hier  agter,  voorgcnoomen  hebbende, 
over  ’t  felve  , en  de  making  der  meefte 
verwen  , miilchien  byfonder  te  handelen. 
Siet  hier  deflelfs 

BEREIDING. 

Neemt  van  ’t  befte  Berlynfch  Blauw, 
’t  welk  gy  ligtelyk  aan  fyn  Couleur  ken- 
ken  zult,  wordende  ’tallerdonkcrfte  voor 
het  befte  gehouden,  en  wryft  dat  fterk 
met  (choon  regenwater  op  de  wryffteen  , 
tempert  ’t  lèlve  met  dun  of  mager  Gutn- 
water , ’t  felve  bewarende  tot  ’t 

GEBRUIK. 

Dit  is  dienftig  om  Mantels , Kleedcren 
Bloemen,  zyde  Sluiers  8cc.  aan  te  leggen 
wordende  die  met  Berlynfch  Blauw  en 
Indigo,  of  Indigo  alleen  gelchaduwt,  de 

ho- 


Verwen.  if 

hoging  gefchiet  met  Berlynfch  Blauw  en 
wit , ofte  Lootwit  alleen. 

VERMENGING. 

’t  Berlynfch  Blauw  met  Lakmoes , in 
plaats  van  water  gewreeven  en  getempert 
is  heerlyk , men  fchaduwt  ’c  met  fchoone 
Indigo. 

Berlynfch  Blauw  met  Carmin  verlchaft 
de  verligters  een  heerlyk  Purpur , zyn 
fchaduw  is  Berlynfch  Blauw  alken,  ten 
zy  men  het  felve  dun  aangelegt  heeft  i 
want  ’t  kan  als  dan  met  fterk  Purper  ge- 
fchaduwt  worden,  als  men  ’t  hogen  wil, 
fal  ’t  gefchieden  met  Purper  en  veel  wit, 
de  fterkfte  hoogkls  wit  alleen. 

De  andere  vermengingen  liet  die  by  dc 
Ultramaryn. 

INDIGO. 

Dit  is  een  nutte  Verwe  in  vermenging, 
maar  om  alleen  te  gebruiken , tot  aanleg- 
gen ten  eenemaal  ondicnftig. 

BEREIDING. 

Is  dusdauig : Neemt  van  de  belle  Indi- 
go 
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go  wryfc  defelve  met  gumwnter  ten  eenc- 
maalfyn,  tempert  of  vermengt  die  nader- 
hand met  matig  vet  gumwater,  en  hout 
die  tot  het  volgende 

GEBRUIK. 

De  Indigo  alleen,  is  dienftig  totfehaduw 
van  Afcus,  Berlynfch  Blauw  , ook  om 
fterk  te  diepen  wanneer  een  kleed  met 
Caramyn  ofte  Conchenille  en  wit  is  aan- 
gelat, ook  is  ’t  nuttig  tot  fchaduw  van 
de  kleederendie  met  A'cus  en  wit  aange- 
leit  zyn,ook  der  geenen  die  met  Caramyn 
cn  Conchenille  alleen  zyn  aangeleit. 

VERMENGINGEN. 

Indigo  en  wit  is  een  fteenagtige  kleur, 
het  felve  is  bequaam  om  alle  muragierï, 
huifen,  balufters  aan  te  leggen,  ’t  welk 
men  met  Indigo  alleen  dun  ïchaduwt. 

De  Indigo  met  wit  heel  dun  vermengt, 
is  nuttig  tot  een  fchaduw  voor  die  dingen 
welke  met  wit  aangelegt  zyn. 

Indigo  Swart  en  Asblauw  is  een  nutti- 
ge fchaduw  voor  die  dingen, die  men  wil 
dat  blank  yzer  verbeelden  lullen.  Indigoen. 
Spaanfch  Groen  is  nuttig  tot  de  aankg- 

£inS 
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ging  der  beelden  Scc.  welke  koper  ver* 
beelden. 

BLAUWE  LAK. 

Bereiding,  Gebruik  en  Ver- 
menging 

Komen  ten  eenemaal  met  de  Indigo  over 
een,  waarom  wy  niets  daar  van  feggen 
zullen. 

SMALT. 

AARD. 

Dit  is  in  der  daad  een  ganfeh  landige 
en  onlyvige  Verwe,  konnende  nooit  an- 
ders dan  vermengt  gebruikt  worden,  waar- 
om die  van  veelen  mispreelen  enafgekeurt, 
en  wederom  van  anderen  aangenoomen 
word.  Siet  hier  deflèlfs 

BEREIDING. 

Mengt  een  gedeelte  Smalt , in  een  fchelp 
of  wit  potje , ongewreeven  met  matig  vet 
gutmvater , doet  ’er  dan  eenig  Lootwit 
by , foo  lange  dat  fe  de  coleur  bereikt  en 
bequaam  is  om  te  de  dekken. 

B Ge-' 
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Gebruik  en  Vermengingen: 

De  Smaltaldus  bereid  zynde  is  bequaam 
tot  aanlegging  van  zyde  kleederen  , en 
wort  met  Indigo,  gefchaduwt. 

Smalt  met  veel  Lootwit  vermengt  is  be- 
quaam tot  aanlegging  van  lugten,  en  met 
veel  Lootwit  en  weinig  Spaenfch  groen 
gemengt  tot  aanlegging  van  wateren , die 
men  dan  met  meerder  groen  en  blauw 
fchaduwen  kan. 

Smalt,  wit  en  Conchenille  tot  aanleg- 
ging van  wolken,  dié  met  Afcus  en  wit 
ofte  Conchenille  en  wit  gefchaduwt  wor- 
den. 

Smalt  droog  fynde  met  Lakmoes  ge- 
tempert, geeft  een  aardig  blauw,  zyn  fcha- 
duw  is  Berlynfch  blauw  ofte  Indigo.  Ook 
kan  de  Smalt  met  een  weinig  wit  gemengt 
ft  rek  ken  tot  een  fchaduw  van  linne  luiers 
huiven  ofte  doeken,  &c. 

LAKMOES. 

Dit  is  een  jong  van  de  blauwe  Lak  of 
Indigo  fiet  hier  de 

BEREIDING. 

Men  ftelc  een  klompje  of  balletje  Lak- 
moes 


P'enven.  t ïp 

, teoes  in  een  wit  potje  met  fchoon  regen» 
water  te  weeleen  een  dag  of  nagt  als  ’t  de 
tyd  toe  laat , en  gebruikt  deflèlfs  aftrekfel 
tot  de  volgende  zaaken. 

GEBRUIK. 

Tot  aenlegging  van  kleederen  ofte  an- 
dere zaaken  word  die  felden  gebruikt, 
maar  dikwils  om  te  fchaduwen  en  tot  ver- 
menging der  andere  Verwen  als  by  voor- 
beeld. Men  wil  een  fraai  blauw  uit  de 
Smalt  ofte  Afcus  hebben,  zoo  tempert  of- 
te mengt  men  die  droge  Verwen  met  dit 
fap,  ’t  welk  daar  na  gefchaduwt  word, 
wanneer  men  de  Afcus  alleen  aanleit,  kan 
dit  fap  tot  een  fchaduw  verftrekken.  In- 
digo en  Lakmoes  tot  een  dieplel  van  din- 
gen die  fterk  aangelegt  zyn.  Hier  komt 
nog  by  dat  de  Lakmoes  met  gutte  Gum 
vermengt  ons  een  groen  en  met  Conce- 
nille  purper  verfchaft*  dog  in  de  lugten  en 
kan  het  nergens  toe  dienen  , mits  zyn  ver- 
trekkende couleur  , waarom  die  het  wit 
mis  gefchoten  hebben, die  fchry ven  fulks 
alleen  in  de  lugt  en  verbef gt  te  lconnen 
worden.  De  Lakmoes  heel  dun  als  water 
byna  gemengt,  is  nuttig  om  velden  in  kaar- 
ten aan  te  leugen. 

B 2 Ook 
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Ook  ftaat  aan  te  merken , dat  de  Lak» 
moes  in  Kalkwater  getrokken , een  heer- 
Jyk  Blauw  geeft. 

BLAUWE  LAPPEN. 

BEREIDING. 

By  aldien  gy  begeert  een  fap  te  trekken 
uit  de  Blauwe  Lappen  , fchoon  ’t  niet 
heel  nodig  is , foo  gaat  dus  te  werk. 

Neemt  een  deel  van  de  befte  Blauwe 
Lappen,  legt  die  eenige  daagen  te  weeleen 
in  natte  Kalk , waft  die  daar  na  we- 
derom af ; en  kookt  ’t  in  fchoon  reegen- 
water,  of  pifle.  ’c  Gebruik  zouden  wy 
befchry ven , maar  is  genoeg  by  de  andere 
Blauwe  Verwen  te  vinden. 

BLAUWE  INKT 

Maaken  fommige  van  Blauwe  Koorn- 
bloemen,  verfch  van  de  fteel  getrokken, 
in  een  marmere  mortier,  of  op  een  wryf- 
fteen  aan  ftuk  geftoten  of  gewreeven , en 
daar  na  met  Afyn  en  Aluin  gekookt,  welk 
zap  zy  naderhand  door  een  doek  zygen  en 
als  fwarte  Inkt  gebruiken. 
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V Y F D E 

HOOFD-ETEEL. 

VAN  DE 

GFELE  VERWEN 

Haar  Bereiding , Gebruik  en  ver- 
menging. 

SCHELP  en  BLATGOUT. 

Het  Schelp  en  Blat-gout  heeft  by  de 
verjichters  , en  wapen  Schilders  een 
groot  gebruik  , dog  is  by  die , dewelke 
könft-ftukken  door  de  waterverwen  aan 
’t  ligt  willen  brengen,  ten  eenemaal  on- 
nodig, wyl  ’t  dan  zoo  min  in  5t  water, 
als  oly  verwen  te  pafle  komt ; dog  indien 
iemand  het  voornoemde  gebruiken  wilde, 
dat  hy  dus  met  ’t  Blatgoud  te  werk  gaa. 

BEREIDING. 

Neem  Lootwit  ofte  kryt,die  niet  landfg 
ofte  fteenagtig  is,  zoo  veel  het  u behaagt, 
B 3 brand 
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brand  den  zelve  tot  een  gloeiende  koole 
lefeht  die  daar  na  in  goede  fterke  Wyn- 
afyn,  welke  met  een  weinig  honing  ver- 
mengt is , laat  den  Lootwit  na  ’t  branden 
een  geheele  nagt  in  de  Afyn  leggen,  op 
dat  die  murw  worde  } neemt  die  daar  na 
’er  uit  en  wryfc  fe  tot  een  dikke  malle 
geheel  klyn,met  vet  gumwater,  vermengt 
de  Lootwit  met  een  weinig  Vermillioen, 
en  eens  zoo  veel  rode  Aarde,  na  dit  alles 
gedaen  te  hebben  zoo  zet  ohe  fchikt  die 
tnajfe  op  hoopjes,  dat  die  droogen  en  hart 
worden  , dezelve  buiten  het  gebruik  op 
het  allernaufte  voor  ftof  bewaarende. 

GEBRUIK. 

Soo  gy  na  de  bereiding ’t  zelve  om  goud 
te  leggen  gebruiken  wild , zoo  neemt  een 
klontje  van  ontrent  een  haasnoots  groote, 
en  legt  dat  eenige  tyd  in  water  te  weeken, 
wryft  ’t  zelve  daar  na  op  de  wryffteen 
klyn , daar  by  doende  een  weinig  Armenifch 
Sout  en  half  zoo  veel  Suiker,  vermengt 
,?t  wel  door  den  ander  met  matig  vet  gum- 
water, en  ftreik  ’t  zelve  met  een  Penceel 
waar  op  het  u behaagt,  ha  dat  ’tgedroogt 
is  de  grond  glat,  en  met  Safraen,  die  in- 
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pifle,  mond  lymen  fchoon  regenwater  ge- 
trokken is,  geel  maakendc,  neemt  daar  na 
u Goud , ’t  welk  gy  op  een  Iedere  kuilen 
zult  fnyden,en  legt  ’c  zelve  op  die  grond, 
laat  het  droogen,  en  bruineer  het  fagtjes 
met  een  Wolve  ofte  Hondetant , geeft 
dan  agt  of  u Goud  afvalt  ofte  aan  de  tant 
kleeft,  zoo  gy  ziet  dat  de  tand  niet  kleeft 
maar  dat  ’t  Goud  glansryk  is,  zoo  is  het 
een  teeken  dat  de  grond  op  zyn  maate  ge- 
maakt is , valt  het  af,  zoo  is  het  eene  tee- 
ken dat  de  grond  te  fwak  is,  om  dit  dan 
te  vergoeden  zal  men  die  met  een  weinig 
gum  fterken , dog  zoo  de  tand  kleeft , en 
zoo  ’t  Goud  wegneemt , is  het  een  bewys 
dat  de  grond  te  vet  is,  derhalven  is 't  dan 
nodig  ’er  water  by  te  doen,  laatende  de 
grondverwe  een  uur  of  twee  ftaan,  tot 
die  wederom  gefonken  is , en  op  den  bo- 
dem leit , giet  dan  het  water  ’er  wederom 
af,  en  roert  den  Goudgrond  met  zyn  an- 
dere Verwen,  wel  door  den  andre,  gaat 
’er  daar  na  mede  te  werke  als  wy  hier  bo- 
ven gezegt  hebben  , de  grond  zoo  lang 
proberende  tot  die  goed  bevonden  word. 
Ook  ftaat  hieraan  te  merken,  dat  het  blad 
en  Schelpgout  wel  by  ligt  weer  wil  ver- 
befigt  weezen, 

B 4 Merkt 
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Merkt  dat  andere  de  Loot  wit  na  ’t 
branden , in  plaats  van  Afyn  in  regenwa- 
ter leflchen,  gebruikende  tot  een  loot  kryt 
of  Lootwit  een  half  loot  kandy , \ loot 
Armenifche  bolus  en  een  weinig  Serapin , 
’t  welk  zy  met  fuiver  water  wryven,  en 
mengen  die  met  witte  Lymwater,vaaren- 
de  dan  voort  als  hier  boven  te  fien  is. 

Nopende  de  behandeling  van  ’tSchelp- 
gout,  hebben  wy  dit  te  fchryven  goedge- 
vonden. 

Den  Heer  W.  Goereé  in  zyn  verlig- 
terie  toont  een  manier  aan , om  het  Schelp- 
gout  zelve  te  bereiden  , dog  fchoon  ik  be- 
Jtenne  dat  ’t  zelve  goed  is , raade  ik  de 
liefhebbers  ’t  niet  , wyl  die  met  minder 
moeite  en  koften  ’t  zoo  goet  ja  beeter  kon- 
nen  bekoomen,  als  ’t  zelve  zoude  in  ftaac 
7-yn  om  te  maakcn,  waarom  wy  ’c  zelve 
hier  voorby  gaan,  alleen  ’t  gebruik  aan- 
toonende. 

GEBRUIK. 

’t  Goud  gebruiken  willende  , tempert 
men  dat  met  een  Penceel  met  dun  gum- 
water,  ’c  zelve  na  dat  ’t  gedroogt  is,  met 
een  Honde  of  Wolvetand  op  gebruineert 
poftpapier  bruineerende,  en  daar  na  met 


Verwen, 


*5 

de  zelve  zonder  papier  op  ’t  bloote  gond 
wryvende  , zoo  lange  tor  het  glimmende 
wert,  en  fig  ten  eenemael  glansryk  ver- 
toone.  Dit  is  ’t  geene  Goereé  en  andere 
’er  van  fchryven  ; maar  ik  gaa  dus  te  wer- 
ke,  ik  neeme  van  ’t  befte  Schel pgout  ver- 
menge  zoo  veel  ik  gebruiken  wil , met 
Brandwyn  ofte  Genever  , en  vermengt 
zynde  beleg  daar  mede  ’t  geen  my  goed- 
dunkt, als  randen  van  kleedercn , franjes 
aan  gordynen,  gefchirren  in  de  lugt,  gou- 
de  velden  in  wapens,  en  dergelyke.  Dit 
droog  zynde  , bruineere  dat  niet  met  een 
honde  of  Wolve  tand,  zynde  dre  Iwaar 
om  te  bekoomen , maar  met  een  hoorntje, 
gclyk  de  Jagers  om  hun  paarden  te  ver- 
lieten gebruiken  , zynde  in  deopening  een 
houtje,  waar  by  men  het  zelve  vatten 
kan  gefteekcn.  Verder  dient  aangemerkt 
te  worden,  dat  ’c  zy  blat  of  Schelp-gout 
alleen  tot  hoging,  van  veele  dingen, en  om 
letters  te  vergulden  , dienen  kan. 

Merkt  dat  het  blad  en  Schèlpzilver,  op 
dezelve  wys  gehandelc  word , als  het  Goud, 
uitgefondert  dat  de  grond  onder  ’t  bladlil- 
ver  alleen  uit  Lootwit,  en  de  andere  in- 
grediënten bovenaangehaalt , gemaakt  word; 
Jonder  Verraillon  en  rood  Aard. 

B 5 SA* 
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SAFERAEN. 

Wat  dat  eigentlyk  voor  een  gewas  zy, 
waar  toe  dienftig  in  de  geneeskunde,  en 
op  wat  plaatfen  ’t  zelve  gevonden  worde, 
is  elders  by  andere  Schry  vers  in  hun  kruit- 
boeken  genoeg  befchveeven , derhalven 
zullen  wy  *t  geen  hier  ter  zaake  ftrekken 
kan , maar  ter  neder  (lellen. 

BEREIDING. 

Men  Helt  de  Saferaen , na  die  gedampt 
ofte  aan  (lukken  gefneden  te  hebben,  mee 
een  weinig  aluins  in  fchoon  regenwater  te 
weeken , 4,  y,  6.  uuren , ja  een  geheele 
nagt  en  dag  lang.  Daar  na  fygt  men  die 
door  een  neteldoeks  lapje , en  bewaart  het 
buiten  (tof  tot  het 

GEBRUIK. 

Met  de  Saferaen  op  deze  wys  toebereid 
kan  men  alle  fyde  kleeren  mede  aanleggen, 
die  men  fchaduwt  of  met  bruine  fchyrgeel, 
vermillon  of  menie  na  dat  men  *c  gloeient 
yertoonen  wil,  alle  fcheinfels  in  de  lugt. 
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Sonne  Scc.  lofwerken,  en  brandende fak- 
kelligten,  Velden  &c.  in  wapens  fchil- 
den , llroo  als'/c  regt  geel  is,  dat  met  groen 
gefchaduwt  word , wanneer  het  gebruikt 
word  tot  klederen , kan  het  ook  fraai  met 
Spaens,  en  Sapgroen  gefchaduwt  worden. 
Men  fiet  weinig  onder  ’t  verligten  hogen, 
maar  anders  kan  dit  met  Saferaen  en  wit, 
ofte  Goud  gehoogt  worden. 

VERMENGINGEN. 

Gutte  Gom  met  Saferaen  verment  geeft 
een  heerlyke  geele  kleur. 

Saferaen  met  Spaens  groen  een  geel  groe- 
nen , het  eerfte  word  met  bruine  fchy tgeel 
het  andere  met  Sapgroen  gefchaduwt. 

GUTTE  GOM. 

BEREIDING. 

W y hebben  in  de  voorrede  dezer  verhan- 
deling gefprooken  dat  in  de  Sapverwen 
geenfins  Gum  dient  gebruikt  te  worden, 
’t  welk  weer  hier  uit  blyken  zal , fielt  de 
gutte  Gum  in  een  wit  Apothekers  potje 
met  e$a  weinig  waters  te  weeken , en  gy 
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fult  fien  dat  *er  een  wonderbaar  fraai  Geel 
uitkomen  zal,  maar  op  dat  nu  blyke  wat 
quaad  fomtyds  de  Arabifche  Gum  de 
Sapverwen  toebrengt , fult  gy  befpeuren , 
wanneer  gyeen  weinig  Gums  hier  in  doen 
fult,  wyl  ’t  gefchieden  zal  dat  de  Verwc 
haar  uitftekend  coloryt  verliefen,en  figbe- 
foetelt  vertoonen  zal. 

GEBRUIK. 

Des  Guttegums  gebruik  is  niet  ten 
vollen  te  belchryven  , wyl  die  en  ver- 
mengt en  tot  zeer  veel  dingen  gebruikt 
word ; want  deefe  is  bequaam  tot  aanleg- 
ging  van  alle:  klederen,  die  met  Vermil- 
loen  gefchaduwt  kunnen  worden,  ’t  felve 
is  ook  bequaam  om  de  fchcidmgen  der 
Landen  in  de  Kaarten  aan  te  toonen,  om 
groene  Boomcn  op  de  voorgrond  ftaande 
te  hoogen  met  een  weinig  groen  getem- 
pert,  om  fruiten  aan  te  leggeu,  die  men 
dan  metConchenille  Vermiliioen  ofteCar- 
min,  na  dat  men  ’t  gloeiend  en  roodheb" 
ben  w»l , blofeert  ofte  rood. 


VER, 


Verwen) 
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VERMENGINGEN. 

Uit  Guttegum  en  Berlynfch  blauwt 
\vort  een  redelyk  mooi  groen  den  Minia- 
tuur Schilders  dienftig. 

Guttegum  met  Menie  vermengt  is  een 
fraaie  orangie  coleur. 

Guttegum  en  Roet,  is  tot  ’t  aanleggen 
der  Hammen  van  fommige  Boomcn  ganfch 
dienftig. 

Guttegum  en  Berlyns  blauw,  word  met 
Sapgroen,  Guttegum  en  Menie, met  Me- 
nie ofte  Vermillioen,  Guttegum  en  Roet 
met  fterk  Roet  gefchaduwt. 

BESIEN-GEEL 

BEREIDING. 

Ik  beken , dat  den  Heer  Goereé  ter 
Brugges  voetftappen  na  volgende,  feerwel 
gefchreeven  heeft  dat  de  beften  2 of  5 da- 
g-n  te  weke  geftelt,  een  fraai  Geel  gee- 
ven,  dog  indien  ’t  de  tyd  niet  toelaat. ,(00 
lang  te  toeven,  zoo  gaat  men  dus  te  werk, 
neemt  zoo  veel  beften  als  het  u behaagen 
zal,  kneuft  de  zelve  of  op  de  mollet  ofte 
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vryfrteen  ofte  in  een  Vyfel  te  eenemaal 
klein.  Stelt  die  met  een  weinig  Aluin  te 
weeke  i uur  ofte  2.  ftelt  daar  na  die  op 
het  vuur,  latende  dezelve  2 ofte  $ maal 
opkoken  , als  dan  kont  gy  ’t  van  ’t  vuur 
afneemen  en  bezonken  zynde  tot  het  ge- 
bruik bewaaren. 

GEBRUIK. 

Het  Befiengcel  wel  bereid  zynde, word 
gebruikt  tot  ’t  beleggen  der  vlakke  Vel- 
den , in  de  Lantkaai  ten , geheel  dun  met 
Lootwit  tot  het  beleggen  der  lugten  na 
den  Horifont  ofte  gefigt  einders  leggende, 
met  Guttegum  vermengt  tot  ’t  aanleggen 
van  zyde  kleeren,  behanglels,gordynen  &c. 

VERMENGING. 

Vet  Wit,  Roet,  Befiengeel,  en  Gut- 
tegum is  goet  tot  ’t  aanleggen  van  fcmmi- 
ge  Muuren  en  Dieren  die  men  met  Roet 
en  Guttegum  fchaduwt. 

Beflegeel  met  Roet  vermengt  als  ook 
geele  Ooker  met  Roet  vermengt,  is  be- 
quaatn  om  Sant  en  andere  gronden  aan,  te 
leggen  die  met  Roet  gefchaduwt  worden. 

GE- 


r Verivenl 


GEBRANDE  LOOT  WIT. 

M A K I N G. 

Wy  hebben  in  het  Hoofddeel  der  wit- 
te Verwen,  over  de  making  der  Lootwit 
niet  fpaarzaam  gefchreeven,  waarom  die 
weer  te  herhaalen , voor  zotheid  houden- 
de , wy  nu  de  branding  alleen  aan  de  hand 
geeven  zullen. 

Men  neemt  een  groot  ftuk  Lootwit , en 
fielt  het  ongetempert  ofte  ongewreeven  op 
ofte  tuffehen  een  ilerlc  kool  vuur,  zoo 
lange  tot  dat  het  door  en  door  gloeiend 
worde:  lefcht  dan  dat  ftuk  in  water,  en 
gy  zult  bevinden  dat  het  in  een  ligt  Geel 
verandert  zyn  zal , ten  eenemaal  breek- 
zaam. 

BEREIDING. 

Dit  op  deeze  wys  toebereid  zynde  wort 
tot  het  gebruik  dus  gereed  gemaakt , 
men  neemt  het  zelve  en  wryft  het 
flerk  op  de  mollet  of  vryffteen , met  dun 
Gum  water,  ’t  zelve  na  klyn  gewreeven 
te  hebben  met  ’t  zelve  yogt  temperende, 

en- 
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ende  ’t  tot  gebruik  (zoo  ’t  tc  pas  komen 
tnogte)  bewaarende. 

GEBRUIK. 

De  ouden  hebben  veel  meerder  dit  ge- 
bruikt als  de  hedendaaglche  Schilders;  want 
{onderling  heeft  het  in  ’t  vcrligten  geen 
gebruik,  ten  zy  men  het  zelve  in  plaats 
van  ligten  Ooker  die  ook  weinig  te  paffe 
komt,  gebruiken  wilde;  dog  in  de  lyf- 
verwcn  heeft  die  eenig  gebruik  gelyk  dat 
in  ’t  vervolg  zal  aangetoont  worden , maar 
wanneer  wy  ’t  oog  Haan  op  de  ouden  en 
haar  Hukken,  zoo  zien  wy  niet  alleen  dat 
die  de  gebrande  Lootvvit,  niet  fpaarfaam 
gebruikt  , maar  ook  voor  een  Hoofdver- 
we  gehouden  hebben,  liet  hier  van  Plin. 
in  ’t  56  boek  fynes  natuurlyke  gefchied. 
op  ’t  iesdc  Hoofddeel. 

. • . I 

M A S T I C O T. 

Dat  de  eene  Verf  die  deze  naam  voert,' 
beeter  is  als  de  andere,  toont  Goereé  ons  aan, 
weshalvenditte  herhalen  onnodig  is,  alleen 
aanmerkende , dat  ik, hetgeen  de  Hr. Goe- 
reé fegt  ontrent  het  gebruik  dat  de  groene 

niet 


Verwerf. 


ïi 

biet  volkomentlyk  toeftemme  j niet  ont-. 
kennende  , dat  die  daar  in  gebruikt  kan 
worden , maar  alleen  tegen  fpreekende  die 
daar  in  al  te  veel  te  gebruiken,  konnende 
h felve  met  andere  Verwen  buiten  de  ma- 
ft icot  gefchicden  noopens  de 

BEREIDING. 

Ts  aan  te  merken , dat  de  felve  of  felden 
ofte  niet  om  haar  teêre  kleur  gewreeven, 
maarmet  matig  dun  gumwater  aangetempert 
word.  Syn 

GEBRUIK. 

Is  dusdanig  , men  kan  hier  'mede  alle 
kleederen  aanleggen , fchaduwende  de  fcl- 
ve  met  Afch,  ofte  Berlynfch  Blauw,  de 
flerkfte  dieplels  met  Indigo.  Ook  is  het 
felve  bcquaam  om  lomtyts  tot  hoging  van 
de  Groene  Verwen,  en  tot  het  lugten  na 
den  Horifont  llrekkende  te  dienen. 

LIGTE  scheitgeel; 

BEREIDING. 

Dit  is  een  fraaie  en  nuttige  Verwe,  kon- 
C nm 
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Tién  tot  veel  dingen  in  Munteneer  konfté 
gebruikt  worden , en  word  op  defe  wys 
bereid,  men  wryft  defelve  met  gum  water 
op  de  mollet , dfe  met  vetter  gumwater 
temperende. 

GEBRUIK. 

Dele  is  dienftig  tot  kleederen , mantels, 
fieraden  Scc.  het  kan  met  bruine  Schytgeel 
gefchaduwt  worden,  ook  met  bruine  Schyt- 
geel en  een  weinig  Roet  vermengt , zyn 
hoging  gefchiet  met  Scheitgeel , en  wat 
ligte  Scheitgeel  met  blauw  gefchaduwt  is 
fraai  en  aardig.  Hoogfels  konnen  gefchje- 
den  met  Schelpgout. 

Ligte  Scheitgeel  met  Carmin  aardig  ge- 
diept. ftaat  heerlyk  en  luftig. 

Ligte  Scheitgeel  met  Spaans  en  Sap- 
groen gefchaduwt  tot  aanlegging  van  kle- 
deren en  andere  zaaken  ten  ecnemaal  dien- 
ftig- 

de  Hr.  Goereé  merkt  aan  dat  de  Scheit- 
geel aangeleit  dienftig  is  tot  blanke  Me- 
taalen,fchadu  wende  defelve  met  Sapgroen 
en  Indigo , Hoging  met  Schelpgout.  Dog 
fiillen  wy  hoedaanig  die  door  voornaame 
meefters  zyn  behandelt,  en  wat  fy  voor 


Tty'i&nl  ‘95? 

ée  Scheitgeel  genoomen  hebben  , als  ’c  4c 
orde  eifcht  leeren. 

O P E R I G M E N T* 

A E R T. 

’k  Beken  dat  het  een  fchoone  Verwe 
is , maar  te  gelyk  ook  giftig , waarom  ik 
de  liefhebberen  niet  raden  zoude,  die  te 
handelen , wyl  men  ’c  fonder  defelve  te 
gebruiken,  gemakkelyk  ftellen  kan,  is ’er 
iemand  egter , die  dit  verbelïgen  wil , dat 
hy  dus  te  werk  gaa. 

BEREIDING. 

Volgens  Goereé  dient  men  die  met  ou- 
de pifl'e  te  wryven  , en  naderhand  mét 
Gumwater  temperen  , maar  wil  iemand 
myn  wylè  navolgen , laat  hy  in  plaats  van  de 
pille , Brandewyn  nemen , te  gelyk  delèl- 
ve  met  Brandewyn  waar  in  een  ftukjc 
Gum  gefmolten  is,  naderhand  aanmen- 
gende, defelve 

GEBRUIKENDE 

Tot  alk  Z.yde  en  Satyne  kledingen,, 
C % wel 
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welke  met  bruine  Ookcr  en  Safraen  gèS 
fchaduwt konnen  worden, de  diepfcls  met 
Roet. 

Ook  kan  tot  fchaduw  zyn  Berlynfcb 
Blauw,  diepfels  Indigo. 

GEELEOOKER.  , 

Is  by  fommige  in  geen  waarde,  by  vee* 
len  hoog  geagt , ik  voor  my  fegge  dat  die 
tot  veele  zaaken  nuttig  is, dog  fullen  eerft 
deflêlfs 

BEREIDING. 

Aanwyfen  wryft  u Ooker,die  van  de  befte 
en  hoogfte  couleur  zyn  moet,  fterk  met  ma- 
tig dun  Gomwater /tempert ’tfelve  daar  na 
niet  te  vet  nog  te  mager , en  hout  ’t  fèl- 
ye  tot  *t 

GEBRUIK 

Defe  Verwe  wert  gemeenlyk  tot  Sant- 
gronden,  ftroo  daaken,  Sylen,  Vleefch 
coleurenen  andere  vermengingen  gebruikt, 
ful lende  derhalven  wat  die  aangaat  hier 
niet  fpreeken , wyl  in  ons  tweede  boek  de 
behandeling  rakende,  daar  wytlopig  zal 

van 


Verwen,  '17 

Van  gehandelt  worden  , alleenlyk  dit  feg- 
gende  dat  de  Ooker  tot  aanlegging  van 
klederen  niet  feer  dienftig  is , dog  dat  die, 
wanneer  zy  verbefigt  moet  worden  met 
bruine  Ooker  en  Roet  dient  gefchaduwt 
tc  worden. 

HET  SESDE 

HOOFD-DEEL. 

V A N D E 

GROENE  VERWEN, 

Haar  aapt , Bereiding  3 Gebruik 
en  Vermenging. 

SPAENSCH  GROEN. 

Wy  fullen  eer  wy  de  bereiding  be- 
1’chryven  de  wyfe  waar  die  gemaakt 
aantoonen. 

Men  moet  een  weinig  Afyns  in  een 
vaatje  doen,  en  aan  de  bovenfte  bodem 
fommige  plaaten  van  root  Koper  hangen, 
foodaanig  dat  de  plaaten  niet  door  den  A- 

9 3 fya 
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fyh  befchadigt  ofte  aangeraakt  worden 
daar  na  wort  bet  Vat  totgellopt,  en  14 
daagen  in  de  heete  fort  gefét  met  die  wer- 
king , dat  de  plaaten  door  de  dampen  des 
Afyns  verbeten  zyride  in  -Groen  verande- 
ren, ’t  welk  naderhand  daar  van  af  gefla- 
gen  fynde  tot  ’t  gebruik  bewaart  word  , 
en  de  plaaten  tot  het  bovengemelde  weer- 
om verbeëfigt  worden. 

BEREIDING. 

Onder  de  klippen,  waar  aan  veele  voorna- 
mentlyk  Miniatuur- Schilders  Hg  ftooten , 
mag  in  der  daad  wel  het  Groen  gerekent 
worden  , wyl  die  het  felve  of  niet  verbe- 
rgen , of  foJanig  gebruiken,  dat  hun  werk 
daar  door  als  ten  eenemaal  verdorven  wort: 
en  waarlyk  ik  hebbe  vcrfcheide  op  ver- 
fcheide  wyfen  van  deïïèlfs  bereiding  hoo- 
ren  fpreeken.  Sommige  oordeclen  dat 
men  dus  dient  te  werk  te  gaan. 

Men  neemt  Spaenfch  Groen  van  ’t  bef- 
te (’t  welk  men  ligt  aan  zyn  coleut  ken.» 
nen  fal,  wyl  clie  de  allergroenlte  is)  en 
vvtyfc  da!t  fftèrk  éiide  danfg  met  Vvitten 
Wyn  tffyri  en  ten  ’fcreiiïig  wyn  fteerts  , 
èaaï  Jfla  'haten  'zy  Ihet  doof  een 
f,1  c ^ doek 
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doek  gaan,  en  gebruiken  bet  lèlve.  Andere 
vaaren  dus  voort,  fy  neemen  een  gedeelte 
Spaens  groen,  en  doen  dat  in  een  fles  met 
een  wyden  hals,  daar  na  gieten  zy  daar 
Wynalyn  op,  en  laatenfe  foo  een  dag  of 
tien  in  een  warme  Kacchel-kaamer  liaan 
trekken,  welk  fap  fy  alsdan  afgieten,  en 
tot  het  gebruik  bewaaren.  Dog  ik  voor 
my,  fchoon  veele  meefters,  my  hier  in 
voorgegaan  hebben,  waaronder  W.Goe- 
reé  geen  van  de  minfte  kan  genaemt  wor- 
de, gaa  dus  te  werk. 

Ik  neeme  een  vierdendcel  ongedifteleert 
Spaanfch  groen,  doe  daar  by  een  gedeelte 
waater  dat  het  rykelyk  daar  in  fwemmen 
kan  , en  een  gedeelte  gewreeven  witten 
Wynfteen,  dat  Iaat  ik  een  uur  3 ofte  4 
trekken  en  (lel  het  als  dan  te  vuur,  waar 
na  het  eens  of  tweemaal  fterk  opgekookt 
hebbende,  het  treffelyk  tot  het  gebruik  is, 
ja  lèlfs  foodaanig  dat  het  gediftilleerd , in- 
dien ’teens  of  tweemaal  gefchuimt  word, 
ten  eenemaal  overtreft. 

Eer  ik  hier  affehyde,  moet  ik  nog  een 
manier  van  bereiding  aanhalen,  welke  niet 
goetis,  maar  goet  gemaakt  kan  worden. 

Men  neemt  van  het  befte  Spaans  groen, 
cn  wryft  dat  op  een  fteen  met  Edik,  daar 
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na  kneed  men  het  in  een  roggen  deeg  en 
laat  het  in  een  Oven  bakken , tot  de  deeg 
gaar  is  , ’c  welke  fy  dan  naderhand  wry- 
ven  met  water  en  daar  door  bederven, 
maar  gaat  na  de  bakking  aldus  te  werk  , 
giet  daar  op  een  deel  waters  en  laat  het 
koken  eens  of  twee  maal , laat  het  dan  èen 
nagt  befinken , en  giet  het  af,  en  gy  fult 
het  tot  ’t  gebruik  bewaaren  konnen. 

NB.  De  maniere  om  het  te  bereiden , 
welke  ik  gebruike  wort  voor  de  befte, en 
voordeligfte  gehouden,  dog  moet  in  de 
koking  een  nagt  befinken,  en  kan  daer  na 
dooreen  wit  wolle  Lakenfe  lap  gefiltreert 
worden. 

GEBRUIK. 

Dit  is  de  nuttigde  Verf  die  gebruikt 
kan  worden , en  is  om  de  volgende  dingen 
aan  te  leggen  bequaam  , als  voor  eerft 
alle  boomen  die  op  de  voor  gront  of  een 
weinig  verder  ftaan , tot  Bergen , tot  fyd# 
kleeren,  tot  velden  boflchen  &c.  dit  fcha- 
duwt  men  met  Sapgroen  en  Spaanfch  groen, 
of  Sapgroen  alleen , hoogt  men  met  Gutte 
gom , ofte  Gutte  gom  en  wit. 


Verwen. 


V 

VERMENGINGEN. 

Afcus  en  Groen  is  een  fraaie  menging 
en  isdienftigtot  het  aanleggen  van  kleeren, 
die  wort  met  Sapgr oen  gefchaduwt,  Groen 
en  Wit  is  dienftig  voor  kleeren,  en  wort 
met  fuiver  Spaanfch  Groen  gefchaduwt, 
Spaans  Groen , Gutte  gom  en  Sapgroen , 
is  goet  om  boomen  op  de  voorgrond  aan 
te  leggen,  en  word  met  Sapgroen  gefcha- 
duwt. 

Spaens  Groen  met  de  Galle  van  een 
Snoek  gemengt  geeft  een  heerlykc  couleur, 
fyn  fchaduw  is  Sapgroen. 

Ook  is  ’t  Spaens  Groen  dienftig  om  de 
Provinciën  ofte  wingeweften  in  de  Land- 
kaarten te  fcheiden  en  de  Velden  ofte  Zeen 
te  beleggen,  dog  dun. 

SAPGROEN. 

Dit  is  een  ganfeh  nutte  Verwe,  dog 
tot  het  aanleggen  fonder  vermengt  te  zyn 
ten  eenemaal  weegens  fyn  onplailante  cou- 
leur ondienftig. 

BEREIDING. 

Stelt  in  een  Vat  of  potje  de  Sapgroen, 
G 5 met 
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met  fchoon  regenwater  te  weeleen , en  té 
imelten, gebruikende  ’t  fel ve  als  ’t  nodig  is.  ’t 

GEBRUIK. 

Souden  wy  wel  befchry  ven  dog  laten  die, 
Wyi  wy’  elders  by  de  Verwen  , die  met 
deell  gefchaduwt  dienen , die  aangetrokken 
hebben  , agter. 

GROENE  AERD. 

Dit  is  een  Verwe  die  wegens  fyn  droe- 
vige coleur , weinig  in  de  verligterie  te 
pailè  komt  , dog  tot  andere  faaken  ge- 
bruikt word  , de  Boekbinders  men- 
gen die  met  water,  en  belpatten  of  fpren- 
kelen  daar  mede  hun  boeken  êtc.  voor  de 
reft  word  die  niet  dat  genoemd  mag  wor- 
den , tot  andere  zaaken  gebruikt , behalven 
in  de  Olie  Verwen. 

B E R G-G  ROEN. 

AERD. 

Wat  eigentlyk  het  Berggroen  is,  hoe 
veel  foorten  'er  van  zyn,  waar  toe  .die  be- 
quaam  zyn,  en  waar  die  gevönden  wor- 
den, toont  ons  Pliniws  aan  , op  ’t  vyfdc 

Hoofdd. 
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Hoofdd.  van  *t  33.  Boek  fyner  Natuurlv- 
ke  Gefchied.  weshalven  't  niet  noodig  is, 
’-c  felve  hier  op  te  haaien , wy  lullen  daar- 
om lyn 

BEREIDING. 

Aenwyzen.  Wrylt  u Berggroen  meteen 
weinig  lymwaterop  de  wryfltecn  ten  eene- 
maal  klyn,  *t  fel ve  naderhand  met  meerder 
lym  water  temperende, en  buiten  ftof’t  tot  het 
gebruik bewaarende,  dientevenwel  ontrent 
dit  in  agt  genoomen  te  worden,  dat  daar 
in  ’t  minft  geen  Gom  toe  dient  gebruikt  te 
worden,  wyl  ’i  Berggroen  daarvan  blaart 
en  bederft. 

gebruik. 

’t  gebruik  van  dele  Vér  we  in  de  ver- 
ligtene  is  meenigvuldig  , want  fy  is  be- 
quaam  tot  alle  Vrouwe  kleederen , die  men 
wil  dat  fyde  vertoonen  fullen , diekonnen 
gefchaduwt  'worden  met  Sapgroen  , ge- 
hoogt  met  Mafticot  en  wit  ofte  gebrande 
Lootwit,ook  kunnen  de  Blauwe  Verwen 
met  Spaenfch  groen  vermengt,  tot  de  fcha- 
du  w dienth , defelve  met  Schelpgout  ho- 
gende. VER» 
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VERMENGINGEN, 


Spaanfch  groen  met  Berggroen  vermengt 
is  een  fraaie  Verf,  met  Sapgroen  is  een 
nuttige  couleur , Spaanfch  en  Berggroen , 
kan  men  met  Sapgroen , en  Sap  en  Berg- 
groen met  Afchblauw,  Sap  en  Spaanfch 
Groen  fchaduwen. 

S E V E N D E 

HOOFD-DEEL; 

V A N D E 


RODE  VERWEN. 


Haer  Bereiding , Gebruik  3 en  Ver- 
menging. 


C A R M I N. 
BEREIDING. 


u eifcht  de  orde  dat  \vy  van  het  hooft, 
dat  in  der  daad  met  regt’t  hoofd  der  ver- 
wen 


Verwen. 

\vcn  gënbemt  mag  worden,  fpreeken.  Syn 
bereiding  is  ligt , wyl  die  om  fyn  heerly- 
kc  Coleur  niet  gewreeven  wort,  men  mengt 
die  aan  in  een  Schelp  geftrooit  fynde,  met 
dun  gum- water,  en  hout  het  felve  tot  het 
gebruik  \ niet  meer  namakende,  dan  men 
aanftonts  gebruiken  wil. 

GEBRUIK. 

D efe  heerlyke  couleur  is  voor  alle  an- 
dere dienftig  om  alle  kleederen , Gordynen, 
Behangfels  Koninglyke  Tapyten  , &c. 
aan  te  leggen,  fchaduwende  die  met  fter- 
ke  Carmin  en  fwart  ; ook  met  fterke  potas 
Conchenille  en  fwart  , geheel  dun  aan- 
geleit  met  Blauw  Afch  blauw  gefchaduwt 
is  heerlyk  ook  kan  tot  een  Ichaduw  ver- 
trekken het  Berlynfch  Blauw  met  lakmoes 
getempert,  fyn  hoging  gefchiet  met  Car- 
min en  wit. 

VERMENGINGEN. 

Carmin  met  wit  vermengt  is  een  heer- 
lyk Rofenroot  , fyn  fchaduw  is  Carmin 
alleen,  of  Carmin  met  Conchenille. 

Carmin  en  Conchenille  is  een  fraaie  kleur 
. ' zyn 


feyn  fchaduw  is  Conchenille  met  Potaöchè 
aangeiet , hoging  Carmin  Ccnchenilie  en 
wit. 

Carmin  met  Veimilloen  is  een  fchone 
Rode  kleur,  fyn  fchaduw  is  Conchenille. 

Carmin  met  Berlynfch  blauw  of  Alch 
vermengt  is  purper , zyn  fchaduw  is  Ber-» 
lynfch  blauw,  met  Lakmoes. getempert , 
hoging  gcfchiet  met  Carmin  Berlynlch 
Blauw  en  wit. 

CONCHENILLE. 

Dit  is  in  der  daad  een  nutte  Verwe  en 
het  fchoonfte  Coloryt  gevende,  dat  men 
wenfchen  foude,  maartegelyk  ook  zonder 
bereiding  de  lelyklie  die  bekent  is,  fiec 
hier  zyn 

BEREIDING. 

Stampt  oftekneuft  op  de  Wryffteen  een 
loot  ofte  twee  Conchenille,  lteltdiein  een 
redelyke  quantiteit  waters  met  een  weinig 
Pot-as  te  weeleen , fet  het  daar  na  op  het 
vuur  telkens  omroerende,  en  ’t  felve  etly- 
kekeeren  op  latende  wellen,  neemt  ’t  dan 
wederom  af,  en  frnyd  ofte  ftrooit  daar  in 


Venvèli. 


een  groot  gedeelte  fyn  geftampte  witte 
Wynftecn,  als  dan  2a I het  aanftoms  root 
worden , laat  het  daar  na  een  weinig  ftaan , 
een  klomp  Aluin  ’er  heen  ende  weer  in- 
leggende en  uithalende,  en  een  nagt  be- 
lonken zynde , gaat  daar  mede  dus  te  werk. 

Neemt  van  dit  Rode  (lap  giet  daar  van 
in  een  moffel  ofte  witte  1'chelp , en  ftelt 
het  op  ’t  vuur  ’t  zoo  lang  lieden  latende 
tot  ’t  dik  worde,  als  dan  zult  gy  ’t  van 
het  vuur  afneemen,  en  in  een  koude  kel- 
der fetten,  een  nagt  ofte  een  nagt  en  dag,  waar 
na  gy  bevinden  zult  dat  u Conchenille  in 
een  vet  en  heerlyk  root  vogt  zal  veran- 
dert zyn  , en  buiten  ftof  ’t  felve  in  een 
vogtige  plaats  bewaaren.  NB.  Wagt  u 
dit  lap  bygeval  droog  geworden  zynde  nat 
te  roaaken  met  gum  ofte  ander  water, 
wyl  ’t  na  het  opdroogen  terftont  afvalt, 
en  zyn  Ichoone  couleur  verheft. 

Begeert  men  nu  dat  dit  vette  fap  don- 
kerder zyn  zal  en  root , zoo  kan  men  het 
wederom  een  weinig  tydsophet  vuur  let- 
ten, maar  wil  men  ’c  felve  donkerder  en 
paars  hebben , zoo  laat  men  ’er  een  weinig 
Potaffehe  in  fraeken. 


’/$  Verwen: 

GEBRUIK. 

Die  is  een  Coloryt  dat  tot  alle  dingen 
byna  bequaam  is  ; want  het  fap  foo  dun 
als  het  is,  word  gebruikt  om  de  velden  der 
kaarten  Opfchriftcn  Sec.  te  beleggen  , 
het  dikke  roode  Sap  om  de  kleederen  gor- 
dynen  8cc-  aanteleggen , ’t  welke  men  met 
fterke  Conchenille  fchaduwt,  en  met  Con- 
chenille  en  wit  hoogt,  ’t  dikke  la p is  by- 
na zoo  goet  als  de  Carmin , en  is  mede 
tot  het  aanleggen  van  kleederen  dienftig , dit 
wort  met  Conchenille  die  fterk  en  met 
Pot-afch  aangdet  is  ,gdchaduwt,  ook  wel 
met  Conchenille  en  een  weinig  fwart. 

VERMENGINGEN. 

Conchenille  een  weinig  opgekookt , en 
met  Lootwit  vermengt,  geeft  een  fraai  ro- 
fen  coleur,  dit  word  met  fwaare  Conche- 
nille gefchaduwt. 

Conchenille  met  Carmin  vermengt,  is 
een  heerlyk  root,  zyn  fchaduw  is  fterke 
Conchenille  met  Pot-as  en  fwart. 

Conchenille  metBerlynfch  blauw  ver- 
pengtjis  eenjfraai  purpur,fyn  fchaduw  isBer- 

lynlch 
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feerlynfch  blauw  alleen , of  fterke  Con- 
chenille  met  Pot- as  aangefet. 

Dunne  Ccnchenille  met  wit  en  eert 
weinig  lakmoes  een  fraai  Violet  fyn  fcha- 
duw  is  fterke  Conchcnille  met  meer  lak- 
moes en  weinig  wit,  hoging  ligt  Violet. 

VERMILIOÈN. 

A E R T. 

Voor  eerlt  dient  men  te  weèten,dat’er 
tweederly  zoorten  van  defe  verwe  zyn, 
wier  eene  gegraven,  en  andere  door  konft 
gemaakt  word , het  een  is  veel  beetcr  dan 
het  andere,  wyl  in  dcdöor  konft  gemaakte 
Vermilioen  altyd  een  geelagtigheid  be- 
Ipeurt  Word  , ofte  fomtyds  door  de  ón- 
der gemengde  Menie  , die  dikwils  door 
bedriegelyke  Verfkopers  daar  onder  ge- 
mengt  is*  byna  bedorven  word,  Om  dit 
te  verbeteren  , en  om  te  zien  ofte  daar 
ook  Menie  onder  is,  kan  men  de  Vermi- 
lioen  waflehett  , ’T  welk  op  deze  wyZe 
gefchiet.  Neemt  een  a ofte  drie  loot  Vermi- 
hoen  Doet  daar  by  eert  gedeelte  regenwa- 
ter ofte  brandewyn  , zoodanig  dat  het 
rykelyk  overdekt  is,  fchud  dan  u Vermi- 
D lioen 
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lioen  door  en  door,  en  laat  die  een  half 
quartier  uurs  bezinken  , als  dan  het  bo- 
bovenfbe  gemengde  nat  afgietende , en  laa- 
iende het  een  dag  2,  of  3 in  een  andere 
pot  befakken,  tappende  door  een  kraan, 
die  even  boven  de  gezonken  Vermi- 
ljoen gezet  moet  zyn,  het  water  ofte  de 
brandewyn  af : laat  het  dan  droogen , en 
gy  zult  zien  dat ’tVermilioen  in  een  fraai  en 
heerlyk  root  zal  verandert  zyn , gezuivert 
zynde  van  alle  de  vuiligheid  die  door  qua- 
de  menfehen  daar  in  vermengt  zyn  mog- 
te. 

BEREIDING. 

De  Vermilioen  ofte  ongewafTchen  ofte 
gewaflehen  zynde  bereid  men  dufdanig, 
men  neemt  een  loot  ofte  zoo  veel  men 
wil , vermengt  ’t  zelve  zonder  te  wry ven 
met  matig  vet  Gumwater,daar  na  het  zelve 
verdunnende  niet  te  vet  nog  te  maager 
’t  zelve  buiten  ftof  houdende. 

GEBRUIK. 

Tot  aanleggen  van  klecderen , mantels 
&c,  kan  die  nuttiglyk  gebruikt  worden, 

fcha- 
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fchaduwende  de  fel  ve  met  flerke  Conche- 
mlle  met  Pot-as  aan  gelet , ook  met  Flo- 
rentynfche  Lak  , fterk  diepfels  met  Bia- 
filie  verf,  gelyk  ons  Goereéaanwyft.  Wil 
men  nog  fterker  diepen , kan  ’t  lelve  ge- 
fchicden  met  fterke  Conchenille  metfwart 
van  wynranken  gebrand  , gehoogt  met 
Vermihoen  en  wit  , ofte  gemaalen  Gout 
na  dat  men  het  fchilder  ofte  Verligtter 
agtig  hebben  wil.  Ook  kan  dit  gebruikt 
worden  tot  het  blofeeren  der  vrugten  6cc, 
gelyk  nader  hant  zal  geleerd  worden. 

VERMENGINGEN. 

Zoude  wy  wel  befchry  ven , maar  laten 
die  willens  agter,  wyl  wy  in  ’t  tweede 
Boek  daar  van  denken  wytlopig  te  han- 
delen. 

MENIE.’ 

MAK1NG. 

Siet  hier  een  ftoking  ofte  branding  der 
Menie  , welke  ons  de  Scbryver  des  A- 
pothekers  diftilleerkonfte  in  'c  Jaar  i66z. 
Uitgekomen  aan  de  hand. Geeft : 
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Men  neemt  Loot  zoo  veel  men  wil 
cn  (lelt  het  op  het  vuur  te  fmelten  telkens 
’t  fchuim  en  vettigheid  af  weerende,  daar 
na  wort  het  vuur  ftciker  aangeftookt, 
lbo  dat  de  bodem  der  pot  gloeie  en  ’t  loot 
in  een  graauw  poeier  verandert  worde, 
’t  welk  men  naderhant  in  een  Pottebak- 
kers  oven  (lelt  , foo  lang  , tot  het  in 
Menie  verandere. 

BEREIDING. 

Wegens  fyne  teerheid  verdiend  dele 
verwe  met  de  Afcus  Oltcrmaryn,  Smalt 
en  diergelyke  geftelt  te  worden  , wyl  die 
door  het  wryven  , haar  gloeientheid  ten 
eenemaal  verliefen , hier  om  fal  men  die  met 
redelyk  vet  Gum-water  ofte  met  loge  aan- 
mengen, zonder  defelve  te  wryven. 

GEBRUIKEN 

de  ’t  felve  tot  kleederen  Mantel  s,&c.fcha- 
duwende  die  met  fterke  Conchenille  ofte 
Florentynfche  Lak,  en  hogende  met  Mc- 
nic  cn  Wit. 


YER- 
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VERMENGINGEN. 

Menie  cn  Saferaan  geeft  een  fraie  oran- 
je Couleur,  hier  mede  kan  men  alle  Va- 
ten Goude  beelden  &c.  aanleggen  defelvc 
met  fchoone  Menie  fchaduwende  en  hoo- 
gende  met  Schel  pgout. 

Menie  met  Vermilioen  is  een  gloeiende 
coleur,  fyn  fchaduw  is  Conchenille  hoo- 
ging  Vermilioen  cn  wit.  Dit  is  als  van 
de  zuivere  Menie  gefegt  is , bequaam  om 
kleederen  Mantels  gordynen  &c.  te  be- 
leggen : Volgens  Goereé  geeft  Menie  en 
Wit  een  fraaie  cleur , maar  hebbe  dat  in 
die  vermenging  nooit  kunnen  vinden. 

FLORENT YNSCHE 
LAK. 

Veelerly  foorten  van  dele  verwe  wor- 
den’er  gevonden  , wier  eenc  beeter  dan 
de  andere  is , fynde  die  alle  egter  de  ver- 
andering en  verfchieting  onderworpen  , 
men  fal  fig  evenwel  daar  op  toeleggen  om 
de  befte  te  bekoomen,  voor  welke  die, 
welke  ’t  hoogft  van  kleur  is  gehouden 
D 5 werd 
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werd , defe  fal  men  fterk  wry  ven  met  ma-? 
tig  vet  Gum-water , temperende  die  na 
lang  en  fyn  gewreeven  te  hebben  met  het 
fclve  vogt,  dit  zal  men 

GEBRUIKEN 

Tot  alle  Kleederen , bloemen , tapyten, 
mantels  en  wat  van  dien  aart  is, en  fchadur 
wen  met  Conchenille  fterk  met  Pot-afch 
aangefet  of  fterke  Lak , diepfels  met  Con- 
chenille ofte  Lak  en  fwart.  de 

VERMENGINGEN 

Soude  wy  wel  befchryven,  dog  wylên 
den  lefer  na  de  Conchenille , die  hy  wel 
daar  voor  gebruiken  , en  de  Lak  verban- 
nen kan. 

NB.  Veele  willen  liever  defe  lak  met 
lym  als  met  Gum-water  vermengen. 

DRAKENBLOET. 

Dit  is  eigentlyk  niet  het  bloed  van  een 
Draak , maar  de  Sap  van  een  boom , ’t  fel- 
ve  heeft  byna  de  coleur  als  menfchen  bloed, 
wanneer  ’t  wel  bereid  is. 

BE- 
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BEREIDING. 

Neemt  een  balletje  drakenbloed,  wryft 
’t  zelve  met  een  weinig  Armenilch  fout 
en  Gumwater  op  de  wryffteen  , mengt 
’t  daar  na  aan , en  hout  ’t  felve  tot  ’t  ge- 
bruik. Andere  , wanneer  fy  van  de 
deugd  des  drakenbloeds  verfeekert  zyn , 
maaken  een  weinig  brandewyns  heet,  en 
ftellen  ’t  fèlve  daar  in  te  fmelten  worden- 
de ’t  dan  een  fraai  rood , ja  beter  dan  of 
het  gewreeven  wierd. 

VERMENGING. 

Drakenbloed  veel  Lootwit  en  een  wei- 
nig Menie  is  een  fraaie  coleur,  zyn  fcha- 
duw  is  draken  bloed  alleen , hoging  draken 
bloed  heel  veel  wit. 

De  andere  vermengingen  en  ’t  gebruik 
zoude  wy  hier  ter  neder  ftellen , dog  wy- 
fen  den  leefer  na  ons  tweede  boek , wyl 
het  draaken  bloed  vermengt  daar  in  meer 
dan  eens  zal  voorkoomen. 
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ROODE  AARDE. 

Dele  verwe  is  in  de  verligt  konltc  ten 
hoogfte  nodig , wyl  uit  die  veel  coleuren 
daar  toedienftig  gemengt  konnen  worden, 
dog  lullen  eerlt  open  leggen  fyn 

BEREIDING. 

Wryft  de  roode  aard  met  Gum  ofte  re- 
genwater fterk  op  de  wryffteen,  en  tem- 
pert de  fclve  daar  na  met  matig  dun  Gum 
water  ? gebruikende  dat  tot  veelerly  din- 
gen. 

GEBRUIK. 

In  de  verligterie  van  de  Heer  Goereé 
vinden  wy  te  regt  aangeteekend , dat  de 
Roodaart  tot  het  walTen  kan  gebruikt  wor- 
den , *t  welk  de  ondervinding  leert  aardig 
cn  fierlyk  op  een  witte  grond  te  ftaan, 
voornamentlyk  als  den  jongen  tceken  leer- 
ling daar  wel  meede  om  weet  te  fpringen , 
pn  zyn  fchaduwen  fors  en  nogtans  lagt, 
doet  wegvloeien  en  verdwynen : daar  toe 
kan  men  ook  bequamcntlyk  het  roet  en 
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ooft  Indifche  Inkt , verwen  waar  van  hier 
na  fal  gefprooken  worden , verbefigen. 
"Wat  nu  eigentlyk  ’t  gebruik  in  de  ver- 
ligterie  aangaat,  dat  is  veelerly,  want  het 
is  nut  tot  aanlegging  van  paarden , koeien 
voflèn  &c.  Muren  Marmor,  en  vermengt 
tot  de  hair  couleuren ; maar  dat  de  rotfen 
met  ’t  zelve  aangeleit  worden  gelyk  de 
Heer  Goereé  leert , is  my  onbekent , fchoon 
ik  veel  fraaie  werken  in  die  konft  gefieir 
hebbe.  Siet  de 

VERMENGINGEN, 

In  ons  volgende  boek. 

BRASILLE  VERF. 

De  order  dwingt  ons,  dat  wy,  van  de 
rode  aard  gefprooken  hebbende , de  berei- 
ding der  Brafillc  befchryven  , die  wy 
nogtans  wegens  fyn  verfchieting,  en  om 
dat  de  Conchenillé  des  felfs  plaats  ver- 
vult, geerne  hadden  voorbygegaan , of’er 
egter  ook  fomtyts  eenig  goet  in  mogt 
zyn , onthouden  wy  ’t  den  liefhebberen 
niet. 
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BEREIDING. 

Volgens  Goereé,  neemt  men  { pont  Bra- 
fille  een±  Pint  klaar  out  bier,  foo  veel  re- 
gen waater,  (bo  veel  wyn  afyn , 3 loot  Aluin, 
i loot  Gum  tragant.  Na  de  weeking  word 
het  op  het  vuur  geftelt  en  op  de  helft 
verkookt,  waer  na  het  door  een  doekge- 
fygt  en  gebruikt  word. 

Andere  wecken  het  en  keten  ’t  felve 
een  week  of  agt  met  wyn  afyn  , en 
aluin  in  de  fon  of  op  de  warme  kacchel 
trekken,  en  gebruiken  telkens  daar  van 
een  weinig  , in  een  Moflelfchelp  opge- 
kookt en  met  Gum  geftarkt. 

G E B R U I K. 

Indien  iemand  het  gebruiken  wil,  die 
kan  ’t  verbeefigen  tot  fchaduw  van  klee- 
deren,  tot  de  vermenging  van  lugten,  tot 
aanlegging  en  blozeering  van  lommige 
vrugten. 

VERMENGINGEN. 

Om  uit  defe  verf  een  fraai  rood  , het 

rood 
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rood  van  een  roden  roos  byna  gelyk  te 
maaken , vaart  men  dus  voort. 

Men  neemt  \ loot  Brafille  en  een  deel 
gefchuimde  fuivere  jongens  pifle  , doed 
die  in  een  fuivere  verglaafde  pot  maakt  de 
pis  heet,  en  laat  de  Brafille  een  \ uurs 
kooken,  fygtdiedan  door  een  doek, ineen 
nieuwe  pot,  geftooten  aluin  in  die  heete 
verwe  roerende,  na  dit  verrigt  tejj hebben 
giet  men  ’t  in  een  fpits  fakje,  en  Iaat  het 
daar  3 maal  door  loopen,  op  dat  het  regt 
fuiver  en  klaar  worde , laat  ’t  daar  na  op 
lootwit  druipen  en  daar  in  droogen , ge- 
bruikende ’t  lelve  als  ’t  nodig  is. 

Brefille  met  pot-afch  lakmoes  en  wit  is 
een  Violet,  fyn  fchaduw  is  lakmoes  alleen, 
hoging  lakmoes  en  wit. 

Het  rofen  root  boven  gemelt  word  met 
fterk  Violet  ofte  Berlynfch  blauw  gefcha- 
duwt,  anders  met  fterke  Conchenille  ofte 
Carmin. 

GEBRANDE  OOKER. 

BRANDING. 

'} 

De  branding  gefchiet  op  defê  v/ys  * 
Neemt  een  klomp  ofte  ftukGeelen  Ooker 

legt 
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legt  die  midden  in  een  fterk  koolvuur  tot 
dat  ’t  ten  eenemaal  gloeiende  worde,  en  ’c 
fig  in  een  rode  coleur  veranderc,  neemt 
het  als  dan  uit  de  kolen  en  bluft  het  gloien- 
de  ftuk  in  een  gedeelte  witten  wyn  afyn 
ofte  fchoon  regenwater,  hier  door  fal  het 
fyn  hardighed  verliefen,  en  ten  eenemaal 
breeklaani  worden, 

BEREIDING. 

Neemt  foo  veel  van  dit  ftof,  als  het  u 
behaagt,  en  wryft  het  met  matig  vet  gum 
water,  ’t  felvc  daar  na  met  het  lelve  vogt 
aanmengende. 

HET  GEBRUIK  EN  DE 

VERMENGINGEN, 

Wyl  die  in  de  lyf  verwen,  gebouwen 
&c.  te  pas  komen , fullen  in  ons  tweede 
boek  aangeweelèn  worden. 

ENGELS  BRUIN. 

GEBRUIK. 

Dit  is  een  fwaare  verw  , die  fterk 

dekt , 
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dekt,  en  deswegen  voorfigtelyk  dient  ge- 
handelt  te  worden  , fy  word  lange  ge- 
wreeven  en  geheel  dun  met  matig  gum- 
water  aangelengt. 

GEBRUIK. 

Deze  verwe  is  nuttig  'tot  de  lyf  coleu» 
ren,  tot  paarden,  tot  huifen&c.  totklee- 
deren  ofte  andere  faaken  heeft  die  zon- 
derling geen  gebruik  , ten  ly  men  daar 
mede  het  een  ofte  andere  fchaduwen  wil- 
de , het'  overige  wat  die  verf  aangaat , foekc 
dat  in  ’t  tweede  boek. 

SCHARLAKEN  LAPPEN. 

BEREIDING. 

Tot  de  fcharlaken  lappen  komende,  Tul- 
len wy  ,wyl  die  dik  wils  verbefigt  worden , 
eerft  haar  bereiding  aantoonen. 

Eenige  neemen  van  de  befte  fcharlaken 
lappen,  en  leggen  die  thien  ofte  twaalf 
daagen  in  natte  kalk  te  weeken  en  te  by- 
ten , daar  na  waflehen  fy  die  fchoon  af, 
en  koken  die  in  pifle  , na  de  koking  die 
tot  5c  gebruik  bewaarende. 


Ande- 
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Andere  Scharlaken  lappen  van  de  befte 
coleur  bekomen  hebbende  , vaaren  dus 
Voort,  zy  leggen  de  Lappen  een  dag  y 
fes  in  ftarken  eék  te  verbyten,  koken  die 
daar  na  in  ’t  felve  vogt , en  verbefigen  ’t 
aldus. 

Sommigen  die  becter  hun  zaaken  over- 
leggen , leggen  de  Lappen  in  een  loog 
te  verbyten,  kokenlè  daar  na  in  fchoon 
regenwater,  met  een  weinig  aluin,  na  de 
koking  defelve  met  geftooten  ofte  gewree- 
ven  witte  wynfteen  fui verende,  en  laten 
die  alzoo  befinken , wanneer  de  nood  ver- 
eil'cht , diegebruikende. 

GEBRUIK. 

De  afzetters  ofte  de  verligters  verbefi- 
gen  dit  Sap  in  menigte,  voornaamentlyk 
die  dewelke  de  kaarten  fchyden , want  het  is 
ten  hoogften  daar  toe  dienftig,  ’c  felve 
dun  aangemengt,  is  nuttig  tot  ’t  beleggen 
van  kleederen,  roofen  &c.  dit  word  ge- 
fchaduwt  met  tterke  ConchenilleofteCar- 
min , hoging  gefchiet  met  Scharlaken  Lap- 
pen fap  en  wit. 


Het 


Verweïi. 


63 


HET  ACHSTE 

HOOFD-DEEL. 

V A N D E 

BRUINE  VERWEN) 

Ilaer  Bereiding , Gebruik  3 en  Ver* 
menging. 

BRUINE  SCHEITGEEL. 

BEREIDING. 

Komende  tot  de  bruine  verwen , fpree- 
ken  wy  van  de  bruine  Scheitgcel , 
die  wegens  zyn  gloed  een  groote  roem 
verdiend,  defe  word  met  dun  gum  water 
op  de  wryffteen  fterk  gewreeven  en  daar 
na  aangelengt. 

GEBRUIKENDE 

Die  i tot  bet  aanleggen  van  Ideederen 
die  met  Bruine  Scheitgeel  en  roet  gefcha- 
duwt  worden , ook  wel  met  roet  en  Safraen. 

% tot 
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2,  tot  het  beleggen  van  haer  en  baar- 
den, die  insgelyks  met  roet  gefchaduwt 
worden,  gehoogt  met  geele  Ookerenwit. 

3 tot  fchaduw  yan  die  kleederen  én 
d ingeil, die  met  ligte  fcheitgcel  zynaange- 
leit. 

4 fbmtyts  tot  het  beleggen  van  e«nige 
nieuwe  beteerde  ofte  geharpuifte  fchepen 
ofte  huilen. 

VERMENGINGEN. 

Bruine  Scheitgeel  en  roet  is  nut  tot  het 
aanleggen  van  fommige  boomen , (dié  met 
roet  alleen  gefchaduwt  en  met  Bruine 
Scheitgeel  en  wit  gehoogt  worden. 

De  andere  vermengingen  die  de  hair  en 
vleeféh  coleuren  aangaan,  als  ock  fömmi- 
ge  beleggingen  de  coleuren  der  dieren 
rakende , konnen  op  zyn  plaats  gevonden 
worden. 

BRUINE  OOKER. 

bereiding. 

Wryft  de  bruine  Ooker , die  gy  Van 
de  befte  neemen  fult , met  gum  water , 


Verwen,  C$ 

na  lang  gewreven  te  hebben  , die  mee 
gumwater  aanmengende. 

gebruik. 

Dit  is  nuttig  tot  de  fchaduw  van  de 
Geelcn  Ooker , dun  aangeleit  dienftig 
voor  kleederen,  voor  gronden,  en  mura- 
gien. 

VERMENGINGEN. 

Bruine  Ooker  en  Scheitgeel,  is  nuttig 
tot  ’t  aanleggen  van  de  Leeuw,  de  fcha- 
duw is  bruine  fcheitgeel  en  roet. 

Bruine  Ooker  en  wit  volgens  Goereé 
is  dienftig  voor  fantgronden. 

Bruine  Ooker  en  Safraan  %oor  alle  tak- 
ken , fteelcn  en  Hammen  van  boomen. 

ROET. 

Wat  dat  eigentlyk  is  agten  wy  onnodig 
voor  ogen  te  ftellen,  wyl  felfs  de  kinde- 
ren dat  bekent  is,  waar  om  wy  ons  hier 
niet  mede  ophoudende,  alleenlyk  fyn 
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BEREIDING 

belchryven.  Neemt  fbo  veel  Roet  ofte  bitter 
alsgy  wilt,  namentlyk , van  diegeenedie  lig 
vet  en  bruin  vertoont,  en  als  een  lym  by 
elkander  is  , Helt  die  in  een  pot  mee 
Ichoon  regenwater  te  wceken,  en  na  de 
Weeking  op  kolen,  laat  het  eens  ofte  twee- 
maal fterk  opkoken,  dit  lap  word  als  dan 
door  een  linne  doek  gegoten,  en  buiten 
ftof  tot  bet  gebruik  bewaart.  Anderen 
die  haar  verwe  glansryker  en  fierlyker  be- 
gecren,  neemen  in  plaats  van  water,  dik 
bruin  bier,  \ welk  fyn  couleur  verbee- 
tert  en  hem  glimmend  doet  opdroogen. 

GEBRUIK. 

Geen  gering  gebruik  heelt  defe  onder 
dc  water  verwen , want  is  die  tot  hetaen- 
leggen  van  haaien  baarden  Scc.  bequaam, 
tot  aanlegging  van  fchorfen  ofte  Hammen 
van  boomen , tot  fchaduw  van  die  dingen 
welke  met  rufgeel  aangelegt  zyn,  ook  is 
het  dienftig  tot  de  belegging  , cn  fcha- 
. t duw 
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duw  van  veele  dieren,  waar  van  wy  ne- 
vens de  vermengingen  op  zyn  plaats  Tul- 
len handelen. 

OMBER. 

De  Omber  is  een  fraaie  nutte  en  vette 
verwe,  dog  heeft  fonderling  in  de  verligt 
konfte  geen  gebruik,  ten  zy  men  die  met 
de  roet  wilde  gelyk  ftellen , want  als  dan 
kan  men  die  dufdanig  bereiden. 

BEREIDING. 

De  Omber  gewreeven  zynde  met  ma- 
tig gomwater,  werd  daar  na  aangelengt, 
en  gebruikt  tot  ’t  hair,  tot  fchorflen  van 
boomen,  tot  fchaduw  van  fommige  din- 
gen 6cc.  Maar  wil  iemand  defe  in  de  olie 
gebruiken,  hy  gaat  dus  te  werk.  Neemt 
gemaalen  Omber , legt  die  in  het  vuur  en 
laat  fe  gloeien , bluft  de  felve  na  de 
gloeing  in  regenwater.  Met  defe  gebran- 
de Omber  kan  men  fraai  Arabien,  Vin- 
geren , Noteboomen , &c.  (willende  van  de 
behandeling  der  voorgenoemden  hier  niet 
fpreeken , wyl  in  onfe  Lakkeer  konfte  daar 
van  wytlopig  zal  gehandelt  worden)  i$ 
E 2 ook 
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diendig  om  beelden  die  men  wil  dat  hart 
deenen  verbeelden  lullen,  tefchaduwen, 
met  een  woord  , de  gebrande  omber  is 
tot  alle  grauwe  fchilderwerken  met  wit 
en  lwart  vermengt , of  met  wit  alleen  ten 
hoogden  nuttig. 

NEGENDE 

HOOFD-DEEL 

V A N D E 

SWARTE  verwen. 

Haar  Making , Bereiding , Gebruik 
en  Vermenging. 

SVARTSEL 

WAt  het  voor  een  doffe  is , en  van 
waar  het  ons  werd  toegefonden , is 
bekent:  het  is  een  der  ligde  doffen,  die 
onder  de  verwen  getelc  worden  , dele 
kan  men  belwaarlyk  met  water  mengen, 
wyl  fe  altyd  boven  dryfr,  om  ffg  daar 

dan 
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dan  van  tc  ontflaan , fal  men  bier  of  warm 
lym water  neemen  ofte  gum- water  meteen 
weinig  gal  ofte  feep  vermengt , dog  niet 
te  veel , wyl  ’t  ligtelyk  fou  konnen  ge- 
beuren , dat  die  na  een  wyl  tyds  daar 
door  quam  te  bederven. 

GEBRUIK. 

’T  fwartfel  is  nuttig  tot  het  nanleggcn 
van  kleederen , mantels,  (luiers,  floersen 
rouwgewaden  , hoeden  , mutfen  , Tab- 
baarts , fchoenen  Scc.  dit  fal  men  (cha- 
duwen  met  fterker  lwart,  en  hoogen  met 
fwart  en  wit.  Wyl  de 

VERMENGINGEN 

waar  in  fwart  te  pas  komt,  fo  meenig- 
vuldig  zyn  , dat  fe  een  groote  plaats  en 
veel  tyds  met  befchryven  foudc  weg- 
neemen  , fpreeken  wy  in  dit  Hoofd- 
deel niet  daar  van , den  leefer  na  ons  twee- 
de boek  wyfendc. 
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BEENSWART. 

MAK1NG. 

Neemt  Elpenbeen  foo  veel  het  u be- 
haagt , ( van  de  deugt  des  felven  verfce- 
kert  zynde ) legt  het  in  ’t  vuur  en  maakt 
het  ten  eenemaal  gloeiende , neemt  ’t  daar 
na  uit  de  hitte  en  le£t  het  gloeiende  ftuk 
been  in  regenwater,  als  dan  lult  gy  fien 
dat  het  Iwart  geworden  is,  dog  de  bui- 
ten Ite  fchors  wit , welke  gy  ’er  fult  af- 
doen , en  het  bmnenfte  tot  het  gebruik 
bewaaren. 

BEREIDING. 

Neemt  van  dit  gebrande  been , foo  veel 
het  u behaagt , wryft  het  lang  en  fterk 
op  de  wryfiteen  met  matig  vet  gum-wa- 
ter , lengt  't  felve  daar  na  aan  , en  ge- 
bruikt het  tot  die  dingen,  tot  welke  wyge- 
fegt  hebben , het  fwanfel  tekonnen  gebruikt 
worden,  als  ook  tot  flueelen. 


PA- 
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PAPIER  S W A RT. 

M A K I N G. 

Neemt  root  papier , ’t  welk  dc  Goud- 
flagers  om  ’t  fyn  gout  in  te  leggen , ge- 
bruiken , brand  dat , aangeftooken  zyndc 
met  een  kaars , en  laat  het  gebrande  in 
een  fchootel  met  water  vallen , ’t  felve 
daar  na  met  een  fchuimfpaan  ’er  wederom 
uitligtende , en  na  ’c  gevreeven  te  hebben 
op  hoopjes  laatende  droogen. 

BEREIDING. 

Neemt  van  dit  fwart,  legt  ’t  felve  op 
de  wryffteen  en  wryft  het  fyn  met  matig 
vet  gum- water , dit  is  bequaam  om  alle 
hoeden  &c.  aan  te  leggen , en  neffens  het 
Perfikfteen  water  tot  de  iwarte  vederen 
van  fommige  vogels,  dit  kan  men  fcha- 
duwen  met  Wyngaart  fwart,  hogen  met 
fwart  en  wit* 

WYNGAART  SWART. 

Schoon  de  Heer  Goereé  in  fyn  Ver- 
E 4 ligte- 
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ligteric  ons  de  manier  om  ’t  fwart  , 
felve  te  maken  aanwyd  , fchryvendc 
dat  ’t  van  ranken  des  wyngaarts  , tot 
het  gloeien  uiigebrand  , en  daar  na  uit- 
gedooft  bereid  word  , gaan  wy  dat  nog* 
tans  willens  voorby,wyl  het  felve  in  me- 
nigte , by  dc  kond  ofte  plaatdrukkers  te 
bekoome»  is.  Dit  zal  fterk  en  lang  ge- 
wreeven,  en  daar  na  met  matig  gum- wa- 
ter aangelengt  worden,  gebruikende  dit, 
om  dies  wil  dat  ’t  een  gloeiend  fwart  is, 
tot  alle  rokken  die  men  wil  dat  dat  Flu- 
weelen  en  Satynen  verbeelden  fulltn, 
fchaduwende  die  met  derker  fwart , en 
hogende  met  fwart  en  wit. 

KOOL  S VAR  T. 

Niemand  verdaa  hier  door  den  fmee  of 
fteenkool,  maar  den  Srlverfmids  ofteTee- 
ken  kool  , defelve  word  door  ’t  wryven 
met  matig  vet  gum- water  heerlyk  , en 
word  meed  tot  vermengingen  en  lyfver- 
wen  gebruikt,  gelyk  de  leefcr  ’c  in  het 
Hoofdeel  de  vleefch  eoleuren  raakende, 
vinden  zaL 
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O O S T I ND  IS  C HE 


OFTE 

CHINEESCHE  INKT. 

Volgens  Goereé  kan  defe  onder  de  fwar- 
te  en  nuttige  verwen  in  de  verligterie  ge* 
reekend  worden , dienende  om  door  fchy- 
nende  dingen  aan  te  leggen  . dog  ik  hou- 
de  ’t  daar  niet  mede  , wel  bekennende, 
dat  ’t  felve  tot  Waffchen  ofopteekenenmet 
’t  penfeel  gebruikt  word  , en  ten  hoogften 
nodig  is , maar  die  buiten  dat  in  de  ver- 
ligterie  verbannende,  wordende  ook  nooit 
van  eenig  verligter  verbeefigt  , en  Tel- 
den ofte  nooit  te  pas  komende.  Wil  ie- 
mand evenwel  d;e  verheugen , dat  hy  fc 
tot  floer !en  (luiers,  ofte  dsergelyke  zaaken 
gebruikt. 

PERSIKSTEEN  WATER. 

M A A K I N G. 

Het  Perfikfteen  water  befchryven  ful- 
lende,  wyfen  wy  eerft  zyn  making  aanj 
Neemt  Perfikfteenen  foo  veel  gy  wilt, 
doet  die  in  een  nieuwen  pot,  gedekt  zyn- 
E y de 
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de  met  een  dckfel,  die  tegens  het  vuur 
flacn  kan , en  wel  met  luium  Sapientia  ver- 
kleeft  is.  Held  de  pot  in  een  pottebakkers 
oven , en  laat  fe  daar  foo  lang  ftaen  tot 
die  gloeic  , en  de  Perfikfteenen  tot  een 
kool  geworden  zyn,  neemt  fe  als  dan  uit 
den  oven,  en  laat  de  pot  kout  worden, 
en  na  het  opbreeken  des  deklels  fult  gy 
lien  dat  die  in  een  fwarte  verw  ofte  kool 
verandert  zyn. 

BEREIDING. 

De  fwarte  kool  fult  gy  eerft  in  een 
vyfel  ten  ruuwfte  ftampen  , en  daar  na 
met  matig  gum-water  op  de  wryffteen 
lbo  lang  wryven  , tot  het  ten  eenemaal 
fyn  en  fagt  is , en  daar  na  ’t  met  het  felve 
vogt  aanmengen, gebruikende  dit  totklee- 
deren , veeren , vogels  6cc.  De  andere  fwar- 
te verwen , geiyk  het  fwart  koper  loot , 
Provincie  ofte  Campechi  hout,  &c.  wyl 
die  hier  in  niet  foo  feer  te  pas  koomen, 
laaten  wy  agter , alleenlyk  nog  dit  leg- 
gende, dat  de  damp  van  een  lamp  ineen 
tregter  by  een  vergadert , en  naderhand  ge- 
fuivert  en  aangemengt  een  heerlyke  fwarr, 
ligt  om  te  bereiden  cn  ’t  verbefigen  , ver- 
fehaft. 
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V A N D E 

Bereiding  en  Gebruik  des 

GUM  WATERS  EN 

OSSEN  GALS. 

NA  dc  bereiding  der  verwen  aange- 
wezen te  hebben , fpreeken  wy  van 
het  Gum-water , dit  zal  men  op  dele  wys 
berejden,  neemt  een  half  pont,  vierden- 
deel ofte  fo  veel  Gom  als  het  u behaagt , 
weekt  die  na  fe  fyn  geftampt  te  hebben  in 
een  matig  deel  regen  water , kookt  die  na 
de  weeking  met  het  felfde  nat  op,  op  dat 
het  fmelte  , beproeft  dan  of  het  te 
vet  ofte  te  mager  is  s want  is  ’t  dat  het  na 
*t  kont  worden,  te  lymagtig  en  dik  is, 
dan  is  ’t  te  vet , en  kan  door  toedoen  van 
water  als  dan  goed  gemaakt  worden , is  ’t 
anders,  wanneer  gy  eenige  verw  daar  me- 
de gemengt  en  verftreeken  hebt , dat  die 
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daar  na  doots  en  dof  opdroogt , dan  is  ’c 
een  teelten  dat  ’t  gum-water  teifwak  is, 
en  dat’er  gom  moet  bygedaen  worden; 
dog  in  ’t  bereiden  der  verwen  dient  men 
wel  tweederly  Gum-water  te  hebben,  of- 
te heel  vet  water  alleen , ’t  welk  men  als 
’t  de  noot  vereifcht  met  ander  water  ver- 
dunnen kan. 

Dit  is  het  water,  ’t  welk  de  nederduit- 
fche  verligters  gebruiken,  dog  zyn  ande- 
re hier  niet  mede  te  vreden , voorgeeven- 
de  dat  de  Arabiièhe  Goinme  om  alle  ver- 
wen te  temperen  niet  kan  gebruikt  wor- 
den , makende  defelve  fommige  droevig 
en  lelyk ; in  plaats  dan  van  die  gebruiken 
fommige  dit  mengwater. 

Zy  neemen  loot  Arabifche  Gum , met 
een  weinig  gom  tragant,  doen  het  felve 
in  een  fuivere  pot,  en  gieren  daar  op  vier 
vingeren  hoog  pompwater,  en  laaten  het 
alfoo  vier  dagen  liaan  weeken. 

Sy  roeren  het  daar  na  wel  door  den  ande- 
re, en  Hellen  het  ter  vuur,  foo  dat  het  heet 
worde, maar  niet  kooken , roerende  hecon- 
dertuffchen , op  dat  die  llukjes  fimelten , daar- 
na doen  fy  het  van  het  vuur , laaten  het  kout 
worden , en  fygen  het  door  een  doek,  gieten- 
de dan  wederom  ’er  water  by , op  dat  het  de 

dikte 
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dikte  van  boomolie  kryge,  alsdangieten 
fy ’t  in  een  glas,  en  houden  het  buiten  ftof, 
dagelyks  met  de  fteel  van  een  pen  in  vier 
deelen  gefcheiden  , ’c  felve  omroerende, 
by  aldien  dat  water  nog  te  vet  zyn  mogt, 
foo  doen  fy  ’er  meerder  water  by , als  het  nu 
heel  oud  is,  word  het  geheel  klaar,  en 
is  nuttig  om  de  verwen  aan  te  mengen. 

De  verwen  nu , dewelke  met  mager  en 
vet  gum  water  bereid  moeten  worden , op  te 
noemen  , agten  wy  onnoodig  , wyl  wy 
van  de  bereiding  fpreekende,  dat  op  zyn 
plaats  aangewefen  hebben ; evenwel  bren- 
gen wy  den  leefer  en  liefhebbers  nog- 
maals in  gedagten , dat  tot  het  Spaanfch 
groen  en  alle  andere  Sapverwen  geen 
gum  gebruikt  , en  dat  het  Gum -wa- 
ter ’t  zy  vet  ofte  mager  , na  zyn  berei- 
ding Ibrgvuldig  in  een  vies  , waar  van 
wy  in  ons  eerde  Hoofdeel  gefprooken 
hebben  , bewaart  moet  worden. 

De  bereiding  des  oflèn  gals  gcfchied  op 
defe  wyle.  Neemt  het  Sap  ofte  vogt  uit 
een  Olfen  gal , kookt  het  fèlve  met  een 
v/einig  fout  , foo  lange  tot  die  door  ge- 
duurig  fchuimen  van  zyn  vuiligheid  ont- 
bloot is , als  dan  fult  gy  het  van  het 
vuur  neemen  , en  kout  geworden  zyn- 

dc. 
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de  , in  een  glafen  fles  tot  het  gebruik 
bewaaren. 

Wanneer  ’t  gebeurt , dat  u verwen  fig 
van  een  fcheiden , ofte  dat  die  niet  wil- 
len vloeien  , door  vettig  ofte  fmeeragtig- 
heid  veroorfaakt  zynde,loo  neemt  eenwei- 
nig  van  dit  fap,  en  vermengt  daar  mede 
de  verw  die  gy  gebruiken  wilt,  hierdoor 
fult  gy  dit  ongemak  overwinnen. 

Indien  men  eevenwcl  by  geval  niet  van 
dit  fap  voorfien  waare  , foo  foude  men 
de  etter  uit  de  ooren  met  de  verf  vermengt 
zynde,  gelyk  de  Hr.  Goereé  leert,  in  de 
felfs  plaats  gebruiken  konnen. 

Veele  andere  wateren,  waar  mede  de 
verwen  konnen  bereid  worden  zyn  my 
bekend  , en  van  veele  oude  meefters  aan- 
gchaalt,  dog  gae  die,  wyl  fe  de  tyd  en 
5t  papier  in  deië  tyd  niet  waardig  zyn, 
en  wyl  de  Arabifche  Gom  defl'elfs  plaa- 
ten  vervullen  kan  , ftilfwygende  voor- 

by- 
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HET  ELFDE 

HOOFD-DEEL. 

VAN  HET 
Lymen5  en  Styfmaken  des 
P A P I E R S. 

WAnneer  het  gebeurt  dat  het  Papier, 
’c  welk  gy  bewerken  moet,  lbo 
(legt  is , dat  de  verwen  komen  door  te 
flaan,  en  alfoo  verderf  veroorfaaken , foo 
zal  men  dit  gebrek  op  defe  wyfe  vergoe- 
den. Neemt  befte  viflym  , Ineit  ofte 
trekt  die  aan  klyne  ftukken  en  laat  fe  een 
geheele  nagt  in  een  gedeelte  regenwaters 
weeken,  ftelt  fe  met  het  felve  vogt  des 
morgens  op  het  vuur  laat  fe  fmelten  en 
koken, en  naderhandt  kout  worden, wan- 
neer het  nu  fig  als  een  gelei  of  dik  ftp 
vertoont,  foo  is  het  goet.  en  bequaamom 
het  dusdanig  te  gebruiken  : 'neemt  van  dit 
warme  fap  , en  beftreikt  met  een  fpons 


8o 


Van  bet  Lymen  en 

ofte  quaft  u papier,  als  ’t  droog  is,  foo 
leunt  gy  beproeven  of  het  genoeg  heeft, 
lbo  niet  herhaalt  het  nog  eens  , en  dat 
foo  dikwils , tot  het  Papier  7.yn  behoor- 
lyke  vaftigheid  gekreegen  hebbe. 

De  hedendaafche  verligters  neemen  dun- 
ne ofte  matige  ftyffel , cn  beftryken  daar 
mede  de  prenten  die  ly  willen  afzetten  of- 
te verligten,  na  het  droog  zyn  die  gebrui- 
kende. Voor  defên  gelyk  my  bekent  is, 
plagten  die  van  Duitfland  ftyfiel  te  maa- 
ken,  gebruikende  in  plaatfê  van  fchoon  re- 
genwater, dat  van  witte  lym,  dog  is  het 
heden  anders. 

HET  TWAALFDE 

HOOFD-DEEL. 

VAN  DE 

VERNISSEN. 

WY1  wy  voorgenoomen  hebben  by- 
londer  een  verhandeling  over  de 

verlakking  en  verniflen  in  ligt  te  geeven, 

fou 
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fou  het  dwaasheit  zyn,  hier  veel  van  te 
fchry  ven  , alleenlyk , vvyl  wy  in  ’c  voor- 
gaende  hoofddeel  van  de  gevernifte  pren- 
ten gefprooken  hebben  , twee  die  daar 
toe  dienitig  zyn  ful  lende  ophaaien. 

De  eerl'ten  Vernis  dan  kan  dus  bereid 
worden. Neemt  het  wit  van  eicrenfoo  veelgy 
begeert,  doet  den  haan  uit,  en  klopt  het 
met  een  veder  van  een  pen  in  vier  deelen 
gefcheiden  tot  enkel  fchuim,  laat  het  daar 
na  een  geheelen  nagt  liaan  , op  dat  het 
fchuim  lig  in  water  verandere,  neemt  als 
dan  dat  water  en  doet  daar  by  een  loot  kars- 
fen  boomen  hars  ofte  gum  en  een  half  loot 
Arabifche  gum  ; laat  het  alzoo  Haan  twee 
dagen  daar  na  fet  het  op  ’c  Vuur,  op  dat  het 
heet  worde,  en  ’talloobequaam  wordeom 
onder  malkander  te  konnen  geroert  wor- 
den; wanneer  het  nu  byna  kookt,  foo  roert 
daar  in  geluiverde  hooning  foo  veel  als 
met  de  groofte  eens  boons  over  een  komt 
en  Iaat  het  kout  worden. 

Merkt  dat  men  in  defe  Vernis  de  dikte 
van  boom  olie  houden , en  niet  meer  maken 
moet  als  men  gebruiken  wil , wyl  ’t  door 
't  ftaanbederft.  De  tweede  word  op  defe  wys 
toegerigt.  Neemt  een  musje  ofte  het  vier- 
dendeel  van  een  pintje  bier , maakt  het  heet 

F en 
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en  roer  daar  in  z ofte  drie  loot  arabifche 
gom,  laat  het  opkoken,  en  hout  het  tot’c 
gebruik. 

gebruik. 

Wanneer  men  het  gebruiken  wil,  ge- 
fchied  het  met  een  grootc  ofte  ftok  penceel 
dog  is  wel  te  letten,  dat  men  geen  fraie 
prenten  vernift,  alleenlykdie  van  liegt  aloi 
iyn  daar  toe  overlatende. 

DERTIENDE 

HOOFD-DEEL. 

Van  de  orde  in  het  verligten 
tehouden,  en  van  de  konft 
woorden  daar  in  gebrui- 
kelyk, 

Gelyk  allezaafcen  die  volgens  een  orde 
ofte  (eekere  fchikking  en  rye  ge- 
Ichicden  altyd  beeter  en  netter  zyn,  dan 
die  waar  in  geen  maat  regel  in  agt  geno- 
men 


Van  deordre  in  het  verligten  te  houden.  Sg 

men  word;  alfoo  is  het  ook  met  dele  kond 
gelegen , dewelke  veel  beeter  en  fierlyKer 
lig  behandelenlaat, wanneer  feekere  orde  daar 
in  gehouden  word.  Niet  alleen  is’tfoomet 
deefe  maar  verlcheiden  andere  werken  ge- 
legen ; want  laat  men  het  tekenen  tot  een 
voorbeelt  neemen,  foo  fal  men  lien  dat  ’t  ge- 
en al  na  feekere  orde  gelchikt  is : want 
fou  het  niet  een  dwaas  meefter  fchynen  ? 
die  een  beeld  fullende  fchetfen  het  felve 
van  de  voeten  begon  het  hooft  maakte  en 
eindigde  met  de  armen : myns  bedunkens 
voorzeker  , en  foude  derhalven  weinige 
ofte  geene  navolgers  hebben. 

Die  dan  volgens  een  feekere  orde  te 
werken  begeert , dat  hy  defe  ( wyl  de  na-» 
tuur  felfs  daar  in  veel  dingen  aantoont 
goet  te  zyn  ) houde. 

Een  prent  fullende  verligten,  legteerfè 
aan  u lugt  en  wolken,  daar  na  de  gron- 
den , dan  de  gebouwen. 

Ten  vierden  al  de  vleefch  coleuren  , 
yder  na  zyn  aard. 

Ten  vyfden  alle  de  fchorfen  van  bo- 
men, fteelen,  haar  en  baarden. 

Ten  fefden  al  het  geen  met  bellen  geel 
ofte  doorlchynende  coleuren  bedekt  fyn 
snoet. 

F % Ten 


Ten  levende  de  kleederen  yder  na  zyn 
fbort. 

En  eindelyk  het  geen  met  fuiver  fpaanfch 
gro.n  beleid  moet  zyn. 

Waarom  dit  nu  op  fodanig  een  wyfe 
gefthieden  moet,  is  in  iornmige  door  re- 
den te  betogen  ; in  andere  dingen  weer 
niet.  By  voorbeeld  iemand  vragende 
waar  om  men  eer de  lugten  moet  beleg- 
gen , kan  men  dus  antwoorden.  Om 
dat  dan  alles  nog  ongekleurt  is , en  der- 
halven  niets  behoeft  te  myden ; want  foo 
’er  bomen  of  dergelyke  dingen  voor  de 
higt  ofte  na  by  ftonden,  foo  lou  men  te 
wagten  hebben,  dat  de  kleuren  waarme- 
de dte  bekit  waaren,  door  het  beleggen 
der  lugten  befoetelt  en  dikwils  bedekt 
wierden. 

2.  De  gronden  om  dat  die  generaal  en 
door  het  geheele  werk  zyn. 

Waarom  het  Spaanich  groen  op  het  laaft 
verbezigt  moet  worden , gefchied  om  dat 
die  koleur  ’t  ligft  verandert  en  vuil 
word. 

Wat  de  konft  woorden  aanbelangt  dele 
zyn  weinig ; dog  dewyl  een  leerling  nooit 
van  defe  konft  hebbende  hooien  fpreeken 
delelve  niet  verftaat,  ofte  niet  weet,  wat 

daar 


En  kon(l  woorden 

daar  mede  gemeend  word  , agten  wy  no- 
dig die  hier  by  te  brengen. 

Het  eerftc  is  aanleggen , waar  door  wy 
verdaan  iets  het  zy  wat  het  zy,  met  een 
eenpaarige  eoleur  te  beleggen. 

2.  Is  Schaduwen  dat  is  iets  het  geen 
eerft  aangelat  is,  droog  zynde,  meteen 
fterker  eoleur  uitdiepen  , en  ibdaanig 
maaken  dat  de  aard  der  teelten  of  fchilder 
kond  daar  in  befpeurt,  en  't  ligt  tegen 
de  duiderheit  gezien  worde. 

3.  Hoogen  is  het  laatde  ’t  geen  men  aan 
de  dingen  die  men  heerlyk  wil  doenvoor- 
koomen  , doet : by  voorbeeld , daar  het 
derkde  hgt  op  ’t  voorhooft,  neus,  kmne 
en  verdere  doelen  des  lichaams  gefien 
word,  dit  word  gedaan  met  een  ligter eo- 
leur als  die  daar  ’t  mede  aangelat  is,  dog 
word  (eer  lelden  in  de  verligtkonfte,  de 
JH’niateur  fchilders  uitgeflooten,  geoefent. 
Egter  word  het  goud  loo  veel’t  in  ’t  ver- 
liggen te  pafte  komt,  enkel  en  alleen  tot 
hoging  gebruikt. 

Einde  des  Eer  ft  en  Deels. 
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HET 

TWEEDE-DEEL: 

Nopens  de  behandeling,  het 
gebruik  , en  verder 
Vermengen  der 
V erwen. 


HET  EERSTE 

HOOFD-DEEL. 

Op  wat  wyfe  men  alle  foorten  van 
lugten , na  de  aard  der  konfle  fal 
behandelen. 

EEn  fomerfche  lugt  word  aangeleit 
met  wit,  met  een  weinig  afcus,  ofte 
gtlyk  andere  willen,  Imalt  vermengt,  dit 
gaat  foo  ver  tot  daar  de  ftreeken  der  lugt 
iigter  worden,  die  ligter  zyn  dekt  men 
met  wit  met  een  weinig  Conchenille  ge- 
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tempert , dat  ook  met  Florentynfche  lak 
en  wit  gefchieden  kan  , daar  dc  lugt  ©p 
fyn  flauwfte  is,  namentlyk  by  den  Ho- 
rifont,  leit  men  aan  befien  geel  en  wit, 
wat  de  behandeling  acnbcïar.gt  , dient 
men  te  weeten  dat  het  opperfte  blauw  fagt 
verdreeven  moet  worden  onder  het  pur- 
per, en  het  purper  wederom  lïigt  onder 
het  ligt  geel , in  voegen  het  een  in  het 
andere  kcome  te  fmelten,  en  niet  ftaa  of 
’er  drie  verfcheiden  (h  eepen  de  een  na  den 
ander  gelegt  waaien.  Soo  het  nu  gebeurt 
dat  u lugt  wolken  heeft,  gaat  daar  mede 
dus  te  werk : Belegt  u wolken  in  ’t  ge- 
heel of  met  een  ligt  geel  en  wit,  ofte  ligt 
purper,  na  dat  het  opgedroogt  is,  fcha- 
duwt  die  met  fi  eiker  purper  met  een  wei- 
nig koclfwart  en  wit,  ofte  met  wit  Con- 
chenille  met  pot*alche  aangefet  en  (malt, 
hier  moet  men  agt  geeven  dat  de  middel 
weg  gehouden  worde,  en  dat  het  niet  te 
fterk  ofte  te  mager  gegomt  zy  j hoe  wel 
hier  in  fêlFs  de  afietters  onder  den  andere 
niet  eens  zyn  , zynde  veelc  lugten  fteilc, 
veele  flauw  gegomt. 

Andere  leggen  een  lugt  die  niette  fterk 
bewerkt  is,  op  dele  wys  aan : fy  netmen 
wit  dat  met  purper  gebrooken  is,  en  be- 
leggen daar  mede  de  lugt  van  boven  tot 
F 4 ou- 
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onder,  dog  heel  dun,  daar  na  maaken  fy  eeni- 
ge  ftreeken  met  Afcus  of  fmalt  en  wit  daar 
jn,  dan  beleggen  fy  de  wolken  met  geel- 
agtig  wit  en  lchaduwen  die  met  een  root 
purper. 

Een  wolkagtige  lugt  wort  aangeleit  met 
wit  een  weinig  door  fmalt  gebrooken,  daar 
na  maakt  men  eenige  ftreepjes  boven  aan 
met  fterker  blauw , de  wolken  leit  men  aan 
met  fuiver  wit , en  fchaduwt  die  met 
kool  fwart  indigo  en  purper  of  met  flerke 
fmalt,  foodanig  een  lugt  kan  men  na  den 
horifont  doen  root  (chynen. 

’T  Haat  feer  fraai  als  de  wolken  met  me- 
nie en  witgefchaduwt  lyn,dog  men  moet 
daar  in  feer  voorfigtig  wefen. 

Indien  gy  een  nagt  wilt  verbeelden  foo 
legt  u lugt  aan  met  wit  fmalt  en  kool  fwart 
maakt  verfehieten  met  fterker  verve,  fcha- 
duwt de  wolken  met  purper  wit  en  kool- 
fwart  aan  den  horizont  mag  men  die  met 
een  weinig  wit  en  purper  beltryken. 

Hoedaanig  nu  een  fonne  fchyn  in  de  lugt 
ofte  een  glinfterend  ligt  moet  behandelt 
worden  , is  tuflchen  de  Heer  Gocree 
en  my  verfchil  , fchoon  het  geen  faak 
van  grootbelang  is;  want  fchryftt  (yn  Ed, 
dat  men  een  dralende  fonne  Ichyn  zal  be- 
leggen met  faferaen  cn  menie ; dog  keker- 


Van  de  gronden.  £9 

lyk  onbeproefc,  wyl  men  mdelugten  ful- 
ke  fterke  kleuren  nooit  gebruikt , want  de 
faferacn  alleen  is  felfsnogteltcrk,  en  geeft 
in  plaats  vaneen  geele,  een  rode  roll'e  co- 
Jeur  welke  door  de  ondergemengde, gutte 
gom  weg  genoomen  word  ; tot  het  beleg- 
gen dan  der  fonnen  dient  men  te  neemen 
dunne  faferaan  met  gutte  gum  vermengt, 
fomtyts  wel  gutte  gum  alleen,  fynde  die 
coleur  ook  tot  goude  vaten  als  anders  dien- 
ftig. 

HET  TWEDE 

HOOFD-DEEL 

Van  de  Zant  en  andere  voorkoo- 
mende  gronden. 

By  aldien  gy  een  regt  plaifant  werk  hebt , 
’t  welk  een  grote  grond  heeft,  met 
kluiten,  grashoopen  (leenen,  bulten  &c. 
io  kan  die  bequamentlyk  aangeleit  worden 
met  bruine  ooker  als  water  [aan  gelengt,de 
kluiten  kan  men  met  fafeiaen  bcftryken  , 
cn  met  roet  en  groen  fchaduwen  de  gras- 
hoopen leit  men  met  ichoon  fpaanfch  groen 
F f aan 
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aan  en  fchaduwt  die  met  fapgroenen  faferaeti.’ 

Andere  gronden  die  groot  zyn  , en  daar 
foo  veel  fieiaad  niet  aan  is,  leit  trien  aan 
met  dunne  fafraan  met  een  druppel  roets 
vermengt,  foodaanig  dat  maar  eeven  de 
hooggele  coleur  verbaden  is:  Even  wel 
is  hier  in  agt  te  neemen , dat  men  dé  voor- 
grond fterk , de  agtergrond  daar  en  tegen 
flauw  maakt,  de  flag  fchaduwen  cn  ande- 
re moeten  met  fpaanfch  groen  en  roet  ge- 
dekt worden. 

Andere  wederom  worden  met  fpaans 
groen  aan  geldt , met  fapgroen  gefehadu  wr, 
cn  met  faferaen  hier  en  daar  gehoogt. 

De  gronden  in  fammige  kameren  worden 
met  wit  en  Indigo  aangelat,  met  wit  Indigo 
cn  fwart  gcfchaduwt. 

In  andere  kamers  fret  men  de  gronden 
met  beflen  geel , roet  en  een  weinig  bruine 
fcheitgeel  bedekt,  met  roet  en  fcheitgeel 
fagt  ge  fchaduwt. 

In  andere  wederom  (iet  men  de  gronden 
met  wit  en  Indigo  aangelat, met  afcusen  een 
weinig  wit  hier  en  daar  bcfchommelt. 

Voor  het  laat  fte  is  teweeten  dat  als  men 
een  grond  met  fpaanfch  groen  wil  beleggen 
men  eerft  verfcheidcn  ftreepen  , met  (a- 
feraan  en  ligte  fcheitgeel  hier  en  daar  leggen 

moet, 
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•moet.fchaduwende  foodaanig  een  grond  met 
fap  en  fpaans  groen  ofielapgroen  alleen. 

Of  in  dien  het  een  bergagtige  grond  is, dat 
men  hier  en  daar  dan  kan  rooae  en  geele 
ftreepen  leggen  fchaduwende  die  met  lap- 


HOOFD-DEEL- 


Van  de  Steeden,huifen,  gebouwen, 
Cafteelen,  Colommen,  Pyrami- 
den,  Muuren,  Beelden  in  niflen 
&c.  &c.  Sooop  de  voorgrond  als 
van  verre. 


ot  de  fteeden  zal  men  neemen  ferrnt- 


loen  met  bruin  root  fterk  gegomt 
en  lbo  dun  als  water  aangemengt,  belpaa- 
rende  foo  veel  als  ’t  mogelyk  is  het  wit, 
wyl  dat  opgedroogt  zynde  een  doffigheid 
de  verwen  byfet. 

De  muuren  en  veilingen  van  fommige 
fteeden  worden  aan  geleit  met  fpaanlch 
groen,  roet,  fwart  en  1'aferaen  ,gefchaduwt 


groen  fterk  na  zyn  aard. 
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met  roet  en  fwart  vet'gegomt,  fterkfte 
diepfcls  met  fwart  alleen. De  fteedemn  wel- 
ke de  huilen  konnen  gefien  worden  , leit 
men  a3n  met  dunne  vermilioen,  de  daaken 
der  huifen  met  tterke  foodaanig  dat  fy  bloed 
root  vertoonen. 

Heel  dun  roet  namently  k van  d :t  in  bruin- 
bier gekookt  is  met  een  weinig  bcfien 
geel  is  goet  om  vervallen  ruinen  aan  te  leg- 
gen, dit  fchaduwt  men  met  roet  en  een  wei- 
nig fwart  de  flauwfte  fchaduwen  met  roet, 
een  druppeltje  fpaanfch  groen  en  bellen 
geel 

Huilen  die  fterk  gefchaduwt  zyn , wor- 
den aan  geleit  met  bruine  fcheitgeel  heel 
dun,  met  roeten  fcheitgeel  gefchaduwt. 

Andere  worden  met  heele  dunne  ooker 
aangeleit  ofte  dun  wit  met  roet  en  bellen 
geel  even  gebroken  , met  roet  en  Iwart 
fagt  gefchaduwt. 

Steden  en  muuren  leit  men  aan  met  wit 
en  Iwart,  fchaduwende  die  met  dun  fwart 
ftcrkfte  diep  fels  Iwart  en  roet. 

Wanneer  het  kleine  fteeden  zyn  in  ’t 
verfchiet  daar  er  nog  veel  andere  bykoo- 
men  kan  men  die  aanleggen  met  dunne 
bellen  , fchaduwen  met  bruinen  ooker, 
fterkfte  diepls  met  roet. 
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Andere  fteeden  en  muuren  worden  aan- 
gelat met  veel  wit  en  een  weinig  indigo 
daar  in , gefchaduwt  met  wat  fterker  vcr- 
we. 

Wat  de  Cafteelen  aanbelangt,  defe  wor- 
den bcleit  met  befien  geel  geheel  dun  aan- 
gelengt,  gelchaduwt  met  roode  aard  ver- 
mengt met  een  weinig  bruinroot. 

Andere  worden  aangelat  met  dunne 
vermilioen,betrokkcn  hicren  daarmet  onagt- 
fame  ftreeken  van  liegt  groen , gefchaduwt 
met  fterke  roode  aard. 

Dj  Hartfteenen  huifen  worden  met  dun- 
ne geel  ooker  overloopen , met  fcheitgtel 
en  roet  gefchaduwt.  De  roode  huifen  op  de 
voorgrond  liaande  daar  toe  kan  men  wel 
wat  wit  gebruiken,  dog  fpaariaam. 

Verder  is  nog  aan  te  merken,' dat  de 
fteeden  die  aller  verft  leggen  byna  al  lug- 
ten  moete  behandelt  worden. 

De  beelden,  die  in  demften  der  muuren 
fbaan,  moeten  altyd  fterker  ofte  ligter  zyn 
als  de  muuren  daar  fy  in  liaan,  wyl  die  lig 
anders  niet  redden  konnen,  maar  vaftbly- 
ven  fitten 

Nopens  het  martnor , is  dit  in  agt  te 
neemen. 
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WIT  MARMOR 

Wortaangeleit  met  wit  ccn  weinig  met 
asblauw  gebrooken  , betrokken  met  as- 
blauw, hier  en  daar  met  indigo  feer  flauw 
gefchaduwt. 

BLAUW  MARMOR 

Te  beleggen  met  wit  wat  meer  als  bo- 
ven met  blauw  vermengt  , bdchomme- 
len  met  Indigo  , te  fchaduwcn  met  wat 
Iteiker  Indigo. 

ROOT  MARMOR. 

Met  dunne  roode  Conchenille,  ofteCar- 
min  ookbeftebraifilie,tebcfchommclen  met 
fterkcr  verwe,  tefchaduwen  met  Conchc- 
mlle  of  vcrmiliocn. 

Bequaamentlyk  kan  dat  ook  gcfchieden 
opdefe  wys,  aanleggen  met  dun  wit,  fcha- 
du  wen  met  vermilioen  en  roode  aard , de  be- 
Ichommeling  gefchied  met  defelve  verwe. 


VIER- 
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VIERDE 

HOOFD-DEEL. 

Van  de  Lyf  verwen  ofte  Vleefch 
Coleuren. 

Wyl  aan  een  goede  vleefch  coleur  feer 
veel  gelecgen , en  ook  fomtycs  ligt 
te  bekoomen  is,  ichoon  men  dikwils  in 
langen  iyd  die  op  fyn  behoorlyke  mateniet 
brengen  kan,  foo  is  het  ten  hoogde  nodig 
dat  men  op  defe  vermenginge  voor  alle  an- 
deren lette,  konnende  daar  door  ligtelyk 
bedroogen  worden. 

Wy  beginnen  dan  maar  eerftmet  een 
kleur  die  men  in  ’t  algemeen  gebruiken 
kan , naamentlyk  daar  feer  veel  menlchen 
heel  naakt  in  ’t  verlchiet  by  elkander  zyn, 
die  men  weegensde  klynheit  yder  byfon- 
der  niet  coloreren  kan , ofte  daar  cenige 
klyne  naakte  beeldjes  zyn,  die  foo  net  niet 
in  agt  genoomen  behoeven  te  worden  : hier 
toe  zal  men  dan  neemen,  Conchenille  foo 
dun  als  water,  fonder  eenige  vermenging 

van 
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van  wit,  uitgenoomcn dat  men  er  fomtyds 
een  weinig  roode  aard  onder  doed,  dit  zal 
men  fchaduwen  men  defelve  verwe,  ofte 
laten  die  alleen  aangeleit. 

Tot  de  jonge  mannen,  ofte  anders  man- 
nen in  ’c  gemcem  gebruikt  Gociee  Loot 
wit,  geele  en  bruine  ooker,  vermiljoen, 
fomtyrs  wat  bruin  root  ofte  lak,  fchaduwt 
die  met  Lampfwart  en  bruine  ooker , of 
met  vermiljoen,  lak  en  bruine  fcheitgeel 
hoogt  die  met  wit  geel  ooker  en  vermiljoen. 
Tot  de  oude  gebruikt  fyn  Ed : Loot-wit 
bruine  ooker  en  vermiljoen  , fchaduwt  het 
aangelegde,  met  roet  fwart  en  bruin  rood, 
hoogt  ’c  met  wit  Vermïlioen  en  bruin  oo- 
ker. 

Den  fchryver  van  ’t  hoogduitfeh  Illu- 
minier  bnch  Boltfe  fchryft  dat  men  daar  toe 
kan  gebruiken  Loot-wit,gebranden ooker 
en  een  weinig  menie,  en  tot  de  fchaduw 
gefuivert  roet  met  roode  aart  vermengt. 
Ik  in  tegendeel  maak  niet  de  helfte  van  die 
ommeflig , gebruikende  tot  de  mannen 
alleenlyk  dunne  vermïlioen  als  water  met 
een  weinig  wit  en  roode  aart , dog  alles  foo 
dun  als  water,  ook  wel  (onder  wit,  ver- 
trekkende het  papier  waar  op  het  geleit 
word  voor  wit , dit  fchaduwe  ik  mee  lier- 
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kcr  roode  aard  en  vermilioen,  entoetfehet 
met  fterke  roode  aard  alleen. 

Dikwils  gebruik  ik  fuivere  loot  wit  met 
een  druppel  Conchemlle  of  befte  Brafillie 
vermengt,  ’t  welk  met  een  weinig  Vermi- 
lioen  en  rode  aard  gefchaduwt  word  : Eg- 
ter  moet  hier  in  agt  genoomen  worden , 
dat  wanneer  met  defe  verwe  een  vrouwen 
beeld  aangelegt  is  , men  ’t  1'elve  foo  fterk 
niet  fchaduwen  moet.  De  gebrande  ooker 
in  ons  eerfte  deel  aangehaalt,  heeft  een 
groot  gebruik  in  de  Vleefch  coleuren.  De 
jonge  en  oude  Vrovwen  leit  de  Hr.  Goe- 
ree  aan  op  defe  wys : 

De  eerfte  met  fchelp  wit  ligten  ooker  en 
een  weinig  Vermilioen,  fchaduwt  die  met 
kool  fwarcenlak,  of  Bruine  fcheitgeel  en 
lak ; by  al  dien  men  ’t  gloeiender  begeert, 
mengt  men  er  een  weinig  bruine  ooker  on- 
der : 

De  laafte  met  loot  wit,  bruine  ooker  en 
Vermilioen,  fchaduwt  die  met  lak  en  roet 
ofte  roet  alleen. 

Ik  gaa  op  defe  wys  met  de  Vrouwen 
te  werk : 

Ik  belegge  het  lichaam  metallerbefte  loot 
wit  met  lüiver  klaar  gum  water  aangelengt 
en  even  door  gebranden  ooker  ofte  Ver- 

G mi- 
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milioen  gebroken,  fchoon  het  eerftc  bee- 
ter  als  het  laatile  is,  dat  (chaduwe  ik  met 
bruine  fchcitgeel  en  een  weinig  Vermilioen, 
ofte  bruine  fcheitgecl  met  een  weinig  roet 
alleen , voorts  bloleere  die  feer  lagt  meteen 
weinig  vermilioen  en  carmin. 

De  misftices  ofte  gemengden  worden 
aangeleit  met  heel  dun  bellen  geel,gefcha- 
duwt  met  roode  aard  en  de  felve  verwe, 
ofte  met  feer  dunne  ligte  ooker  en  roode 
aard. 

De  fwarten  leit  men  aan  met  dunne  fwart- 
fcl,  en  Ichnduwt  men  met  wyngaart  fwarr, 
ofte  met  fwart  en  een  weinig  roet,  fcha- 
duw  ’t  met  fwart. 

De  Javanen  hebben  een  ticchel  coleur, 
daar  om  zal  men  die  aan  leggen  met  dunne 
rode  aard,  en  fchaduwen  die  met  fterkcr 
verwe. 

Verder  is  in  ’t  algemeen  in  agt  te  nce- 
men. 

i , Dat  wanneer  er  verfcheide  mannen  en 
vrouwen  beelden  in  een  en  de  felve  prent 
zyn,  men  de  een  altyd  wat  roder,  bruiner 
en  geeler  als  de  andere  beleggen  moer. 

Dat  het  naakt  der  kinderen  veeltyts 
wat  rooder  verwe  begeert  en  roder  gefcha- 
duwt  dient. 
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Dat  het  naakt  der  dode  kinderen  , en 
vrouwen  altyt  na  den  fwart  blauwen  aar- 
dende is,  waar  om  er  onder  de  menginge 
wel  een  weinig  indigo  en  fwart  gebruikt 
mag  worden,  de  bereiding  zoude  wy  aan 
wyfen,  dog  wyl  doden  feer  feldcn  m de 
werken  voor  koomen,  en  men  ’t  leeven 
ielfs  daar  in  volgen  kan,  laren  die  na. 

4.  Dat  men  tot  de  vrouwen  bequaamenr- 
lyk  kan  gebruiken  fyne  lootwit  geteint 
met  een  weinig  Carmin  en  Vermilioen,  ’t 
welk  met  bruine  fcheitgeel  en  rode  aard 
gefchaduwt  word. 

Wat  nu  de  geraamtens  en  doods  beende- 
ren aanbelangt,  die  kan  men  op  verlchei- 
de  wyfen  behandelen  : als 

1.  Kan  men  die  aan  leggen  met  heel  dun 
bellen  geel  en  fchaduwen  op  de  1 igtfte  plaat- 
fen  met  bruine  fcheitgeel  op  de  donkerfte 
plaatfen  met  roet. 

z.  Als  u grond  wit  is,  kan  het  papier 
verftrekken  voor  de  aanleg  verwe  en  fcha- 
duwen dan  de  geraemtens  met  roet. 

3.  Andere  kunnen  aangeleit  zynde  met 
wit  en  een  weinig  befien  geel,  gefchaduwt 
worden  met  bruine  fcheitgeel  meteen  wei- 
nig rode  aart  vermengt. 

De  Saters  moeten  met  roode  aard  en  een 
G z wei- 
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weinig  vermilioen  aangeleit,  en  gefchaduwt 
worden  met  rode  aard  alleen. 

Uit  defe  acngeweefe  zaamen  mengingen 
van  vleelch  coleuren,  fultgy  ligtelykkon- 
nen  nafpeuren  hoedaanig  die  rooder  brui  ner, 
bieeker  £tc  gemaakt  worden. 

V Y F D E 

HOOFD-DEEL. 

Op  wat  wyfe  men  alle  fchorffen 
van  boomen,  fteelen,  Hnar  en 
baarden , handelen  fal. 

DE  fchorfien  van  boomen  kennen  op 
verfcheide  wyfen  behandelt  worden, 
als  etlyke  worden  aan  gekit  met  loot  wit 
en  een  weinig  roet , gelchaduwt  met  roet 
alleen. 

Andere  met  wit,  enfwart,  de  fchaduw 
is  fpaanfch  groen  en  fwart. 

Eenige  worden  met  wit , roet  en  een 
weinig  blauw  aan  gekit,  gefchaduwt  met 
roet  alleen , fterkfte  diepfels  met  roet  en 
fwart. 
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Andere  fchorffenvan  boomen  die  in  bos- 
Ichadien  ftaan  worden  op  de  ligtfte  plaat- 
fen  aangeleit  met  wit  en  beffen  geel , ge- 
fchaduwt  met  roeten  fpaanfch  groen. 

De  Hr.Goeree gebruikt  tot  de  fchorlïen 
Loot- wit , fwart,  en  roet,  en  fchaduwt 
die  met  bruine  ooker  en  fwart. 

Sommige  leit  hy  aan  met  Indigo,  wit 
en  bruin  ooker  en  fchaduwt  die  met  Indi- 
go en  bruine  ooker. 

Andere  beleggen  de  gemeene  boomen 
met  dunne  roet,  en  fchaduwen  die  met  de 
felve  verwe. 

Andere  met  ligt  beffen  geel  , en  fcha- 
duwen die  met  roode  aard,  ofte  roet. 

In  eenige  boomen  word  een  rodigheit 
befpeurt,  ’t  welk  met  dunne  vermiljoen  te 
weeg  gebragt  word  , of  met  rode  aard. 

Door  de  Iteelen  of  liever  tacken , verltaan 
wy  niet,  die  der  bloemen,  lullende  daar- 
van op  zyn  plaats  gehandelt  worden , maar 
die  der  vrugten,  dewelke  by  na  op  de- 
felve  ofte  op  de  navolgende  wyfe  behan- 
delt konnen  worden. 

Een  tak  of  fteel  in  een  fruitmant 
voorkoomende,  leit  men  aan  met  lateraen 
en  roet , men  fchaduwtfe  met  fterke  roet. 

Sommige  worden  aangeleit  met  dunne 
G 3 roet , 
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roet,  gefchaduwt  met  fterker  verwe. 

In  fommige  te  beleggen  gebruikt  men 
wel  een  weinig  fwart  £ na  den  aard  der 
boomen. 

Wat  het  haar  aanbelangt,  daar  toe  moet 
men  neemen  een  verwe  over  een  komftig 
met  die  coleur  van  haar,  die  gy  wilt  ver- 
beelden als  daar  is  toe  bequaam. 

i . Dunne  roet , dewelke  men  met  fterker 
verwe  fchaduwt. 

z.  Bruine  fcheitgeel  geheel  dun  aan  ge- 
mengt  ’c  welk  men  met  roet  fchaduwt. 

3.  JLampfwart  feer  dun , gefchaduwt  met 
fterker  fwart. 

4.  Befte  geel , ofte  geele  ooker  en  wit, 
ook  wel  bruine  ooker  dun  aangeleit, 
het  eerfte  word  met  dunne  roet  gefchaduwt, 
en  het  laafte  met  roet  en  fwart. 

Wanneer  mengïys  haar  verbeelden  wil, 
laat  men  het  fchoon  papier  in  plaats  van 
aan  leggen  en  fchaduwt  het  felve  met  dun 
fwart,  ook  wel  dun  fwart  en  roet,  op  de 
fterke  plaatfen  fwart  alleen. 

Geelagtig  haar , dient  de  wit  papiere 
grond  fonder  verw  bedekt  te  blyven  , en 
gefchaduwt  te  worden  met  bruine  fcheit- 
geel , fnoeken  gal  en  een  weinig  fwart. 

De  Hr.  Goeree  gebruikt  feergrooteom- 

flag 
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{lag,  leggende  het  hair  der  jonge  kinderen 
aan  met  bruine  ooker,  hogende  het  (ëlve 
met  maftieot , en  wit  en  fchaduwende  dit 
met  roetenlwart. 

Tot  de  oude  vrouwen  gebruikt  fyn  Ed: 
bruine  ooker  en  fwart,  fchaduwt  het  met 
flerker  bruin  en  fwart,  en  hoogt  het  met 
bruinen  ooker  en  wit. 

Tot  rood  haar  neme  ik  roet  water  en  een 
weinig  rode  aard,  en  Ichaduwe  'c  felve  met 
roet. 

Gelyk  het  nu  feeker  is  dat  het  haar  van 
gelyke  coleur  als  de  baard  zy  , foo  is  het 
onnodig  daar  in  ’t  byfonder  van  te  han- 
delen, gaande  derhalven  tot  het  hoofddeel 
nopens  de  hout  werken  en  andere  faaken 
over. 

S E S D E. 

HOOFD-DEEL. 

Van  de  Boeren  huifen  en fc hepen. 

Een  Boere  huis  zal  men  aanleggen  , in 
dien  ’t  van  hout  is  met  dunne  roet, 
en  fchaduwen  het  met  de  ielve  verwe, 

G 4.  fulks 
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fulks  kan  ook  gefchieden  met  bruine  ooker 
enroer,metligten  ooker  en  andere' verwen. 

Andere  worden  wel  meteen  dun  rode 
aard  watertje  aangeleit  of  dunne  vermilioen, 
en  met  roet  gefchaduwt. 

Als  ’t  nieuw  is  kan  men  dat  niet  te  don- 
ker zynde  , met  dun  beffen  geel  beleg- 
gen , en  lchaduwen  met  roet  en  beffen  geel, 
op  fommige  plaatfen  met  roet  alleen. 

De  fcheepen  worden  met  bruine  ooker 
en  een  weinig  faferaen  aan  geleit,  gefcha- 
duwt met  roet,  de  Itcrkfte  lchaduwen  met 
roeten  fwart;als  die  ouder  zyn  kan  men 
fe  aanleggen  met  dunne  roet,  en  fchadu- 
wen  die  met  fteiker  verwe. 

Sommige  worden  met  vermilicen  en  ro- 
de aart  aangeleit  en  met  rode  aard  ofte  roet 
gefchaduwt. 

Nopens  de  fylen  is  aante  merken,  dat  men 
die  daar  fe  wit  zyn,  wit  laten  kan,  en  fcha- 
duwen  defelve  met  bruine  fcheitgeel , ofte 
ligten  ooker.  Ook  wel  met  een  weinig 
roet  en  lakmoes,  ’t  welk  met  roet  alleen 
gefchaduwt  word  ; de  andere  liet  die  in  ’t 
hoofddoel  van  de  Zeewateren. 

De  , Maftjfpriet  en  andere  Hokken  kan 
men  met  dunne  faferaen  en  bruine  fcheit- 
geel aan  leggen , Ichaduwcnde  die  met  roet. 

De 
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De  koleuren  der  vlaggen  zyn  gemeen- 
lyk  wit,  root  en  blauw. 

' 

S E V E N D E. 

HOOFD-DEEL. 

Hoe  men  fteenrotfen  , Bergen , en 
klippen  fal  behandelen. 

Soo  iets  een  prent  door  ’t  verligten  fraai 
maaken  kan,loo  fyn  het  de  bergen  fteen- 
rotfen,  klippen  cn  boomen  , de  iaatlie 
gaan  wy  hier  voorby  , die  tot  een 
andere  gelegentheid  beiparende,  maar  de 
andere  zyn  m der  daad  zeer  plaifant  we- 
gens haare  coleuren.  Want  een  fteenrots 
kan  men  niet  te  gelyk  met  eene  coleur 
beleggen , maar  met  verfcheiden  , gelyk 
op  iommige  ligte  plaatlen  met  dunne  car- 
min  ’t  welk  werd  befchommelt  met  een 
weinig  dunne  gutte  Gum  ,op  andere  plaat- 
fen  met  gutte  gum  met  een  weinigdunne 
Vermiljoen  belchommelt,  op  andere  hoe- 
ken wederom  wit  met  geheel  dun  fpaanfch 
Groen  water  befchommelt,  fommige  met 
faferacn  en  menie  en  diergelyke  verwen, 
G y op 
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op  de  donkere  plaatfen  worden  die  ge- 
fchaduwt  met  fapgroen  en  fpuanfchgroen , 
en  op  de  allcrdonkerfte  met  fapgroen  al- 
leen. 

De  Heer  Goerée  in  fyn  Verligtkonfls 
tweede  deel  Pag.  19.  merkt  aan,  dat  fteen- 
rotfen  met  bruine  Ooker  en  wit  verlo- 
lopen  zynde,  hier  en  daar  met  wit  en 
Vermilioen,  op  andere  plaatfen  met  wit, 
Spaanfch  groen  en  Mafticot,  naden  aart 
van  ’t  L andfehap  , dienen  befchommelt 
te  worden  , fchaduwende  foodaanig  een 
fteenrotfe  met  vet  roet  , fodanig  even 
wel , dat  de  aaren  der  bovengemelde  co- 
Jeuren  even’er  in  konnen  gefien  wor- 
den. 

Üe  bergen  die  geheel  op  de  voorgrond 
zyn , v/orden  aangeleit  met  Spaanfch  groen, 
en  gefchaduwt  met  fapgroen,  men  kan 
hier  en  daar  eenige  aaren  op  de  wyze  van 
de  rotsfteenen  in  brengen, ’t  welk  ïècraar- 
g en  fraai  Haat. 

Andere  bergen  worden  aangeleit  met 
dunne  bruine  Ooker,  niet  vet  gegomt, 
Is  water  met  een  weinig  befien  geel  ver- 
engt , gefchaduwt  met  bruine  Ooker, 
roet  en  fterke  iaferacn,  de  hoging  word 
lelden  in  deefê  dingen  waar  genoomen. 
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Andere  wederom  worden  aangeleit  met 
dun  befien  geel  of  met  dunne  Ooker,ge- 
fchaduwt  met  dun  Spaanfcb  groen. 

Sommige  die  heel  ver  leggen,  wor- 
den aardig  aangeleit  met  Caimin  water, 
fbo  dat  men  even  fien  kan  dat’er  root 
op  leit,  en  dan  gefchaduwt  dun  Spaanfch 
groen’t  welk  ook  met  dunne  conchenille  ge- 
fchieden  kan. 

Die  nog  verder  leggen  , worden  aan- 
geleit met  dun  wit,  gefchaduwt  met  wit 
en  een  weinig  Afcus. 

De  klippen  worden  omtrent  aangeleit 
als  de  fteenrotfen,  ofte  op  deze  wys.  Men 
leit  fe  aan  met  bruine  Oofcer  en  faferaen , 
en  fchaduwt  fe  met  fap  en  Spaanfch 
groen. 

De  Heer  Goerée  leit  de  klippen  in  ’t 
verfchiet  aan , met  dun  Afcus , purper  en 
wit , fommige  plaatfen  befchommek  hy 
met  fterker  blauw. 

Op  nog  andere  wyfen  konnen  die  be- 
handelt worden  , en  fy  fullen  feer  fraai 
ftaan  , als  men  maar  de  diftantie  in  agt 
neemt,  dat  is,  dat  men  de  lleenrotfen, 
bergen  , klippen  , &c.  wanneer  fe  ver- 
der leggen  , fodaanig  niet  moet  koleuren 
als  of  die  op  de  voorgrond  waaren. 

ACH- 
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ACHTSTE 


HOOFD-DEEL. 


Van  de  verfcheide  foorten  der 
Boomen  , Velden  , kruiden  , 
&c.  foo  op  de  voorgronden  als 
in  ’t  verfchiet. 


p wat  wyfe  de  (lammen  der  boo 


men  moeten  behandelt  worden, 


hebben  wy  even  hier  voor  aangewefen, 
nu  eifcht  de  orde  om  van  haar  groente  te 
(preken. 

De  boomen,  die  op  de  voorgrond  (laan, 
welke  men  gloeiend  en  fchitterende  heb- 
ben wil , leit  men  aan  op  de  plaatlèn  daar 
1'e  gefchadüwt  ofte  donker  zyn  met  fap- 
groen  en  ligte  fcbeitgeel  ofte  (apgroen  en 
faferaen , dog  men  moet  agt  geven,  dat 
’er  wat  veel  (apgroen  in  is,  om  het  gloe- 
iend te  ltrygen , na  dat  het  opgedroogt  is , 
neemt  men  fterk  Spaanfch  groen , en  haalt 
het  ligt  en  gefchaduwde  te  gelyk  daar  me- 
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de  over  , dog  blad  voor  blad  , wyl  het 
anders  lelyk  en  plakagtig  wezen  zal. 

Andere  leggen  over  de  bomen  op  de 
voorgrond  ftaande,  in  ’t  geheel  en  lafe- 
raen  watertje , daar  na  fchaduwen  fe  die 
op  de  aangehaalde  wyle,  en  bedekken  fe 
op  ’t  laadt  met  Spaanfch  groen. 

Andere  na  dat  lè  de  bomen  gefchaduwt 
hebben,  beleggen  die  metfap  en  Spaanfch 
groen,  dog  dat  ftaat  foo  fraai  niet,  maar 
is  fomtyts  even  wel  om  onderfcheit  te 
rcaaken , nodig. 

De  Taxis  , palm  , en  Geneverboomen 
moeten  met  fterk  geel  aangeleid  , fterk 
met  fapgroen  alleen  gdchaduwt,  en  met 
fterk  groen  op  ’t  laait  bedekt  worden. 

De  boomen  , die  wat  verder  flaan, 
worden  met  dun  fapgroen  fagter  gdcha- 
duwt , en  met  dunne  Spaanich  groen 
over  gehaalt. 

Die  nog  verder  ftaan  , worden  met 
Spaanfch  groen  hier  en  daar  gdchaduwt, 
cn  met  dun  Spaanfch  groen  overtogen. 

Die  aller  verft  leggen , worden  met  wit 
aangdcit,  en  met  wit,  Spaanfch  groen  en 
afcus  gefchaduwt. 

Tot  de  Willige  boomen  kan  men  nee- 
men  , wit  en  Spaanich  groen,  en  1 cha- 

duwen 
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duwen  die  met  Spaanfch  groen  alleen. 

De  bladeren  van  de  eiken  boomen , die 
men  des  winters  aan  de  takken  verdort 
fier,  lconnen  aangeleit  worden  met  roet, 
faferaen  en  een  weinig  Vermilioen , en  ge- 
fchaduwt  worden  met  roet  en  bruin 
root. 

De  hooging  die  fomtyts  aan  de  boomen 
vereifcht  word , kan  op  geene  wys  met 
mafticot  gefchieden  (gelyk  de  HeerGoe- 
ree  leert)  maar  moet  men  daar  toe  nood- 
fakelyk  ofte  faferaen  en  ligte  fcheitgeel 
of  faferaen  alleen  verbeefigen. 

Wat  nu  aanbelangt  het  Sever  en  Berg- 
groen , ’t  welk  de  Heer  Goeree  tot  de 
boomen  aanpryfi:  , die  kan  men  beiden 
daar  toe  niet  alleen  wel  miflen,  maar  moe- 
ten, foo  men  de  werken  fraai  begeert , uit 
het  gebruik  verbannen  worden. 

De  boomen  in  bolfchadien  ftaande  wil- 
len gemeenlyk  wel  wat  donkerder  als  de 
andere  behandelt  weefen  , en  die  verder 
liaan , konnen  met  weinig  wit  en  Spaanfch 
groen  gehoogt, en  naderhand  met  Spaanlch 
groen  en  een  weinig  Berggroen  bedekt 
worden. 

Raakende  de  Gronden  der  land- 
lchappen  , deefe  konnen  op  verfchei- 

dc 
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de  wyfen  elk  naar  haar  aard  behandelt 
worden  , als  fommige  worden  aangeleit 
met  dun  Spaanfch  groen  en  een  druppel 
keffen  geel , gefchaduwt  hier  en  daar  met 
dunne  lapgroen  alleen,  op  andere  plaat- 
ien  met  Spaanfch  groen. 

Andere  worden  met  dun  beffen  geel 
bcleit,  gefchaduwt  met  fap  en  Spaanfch 
groen  , na  den  aart  van  ’t  landichap , 
m dier  voegen  dat’er  altyd  eenige  ver- 
andering tuflehen  dit  en  dat  velt,  en  tuf- 
fchen  defe  geene  heuvel  zy,  dit  in  agtne- 
mende , fult  gy  een  vermakelyk  land- 
fchap  bekoomen. 

De  kruiden,  planten  , onkruit , Scc.  fiet 
die  elders. 

HET  NEGENDE 

HOOFD-DEEL 

Op  wat  wyfe  eenige  viervoetige 
dieren  gecoleurt  worden. 

Onder  de  Viervoetige  dieren,  dunkt  het 
my  dat  geen  foo  vermaart  is,  dan 


Der  Hoornen 
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de  leeuw,  die  daarom  de  koning  van  al- 
len genaamt  word,  om  die  reden  is  het 
ook  billyk  daar  van  het  eerfte  te  1'pree- 
ken. 

DE  LEEUW. 

Defe  word  aangeleit  met  bruine  ooker 
niet  vet  gegomt  met  een  weinig  laferaen , 
gefchaduwt  met  roet  en  bruine  ooker, 
aan  de  muil  wort  een  weinig  blauw  be- 
fpeurt,  ’c  welk  men  met  dun  Indigo  wa- 
ter te  weeg  brengen  kan. 

Andere  verligters  gebruiken  tot  de 
Leeuw  een  dun  roet,  watertje,  ’x  welk 
fe  met  fterkc  roet  fchaduwen  , en  met 
fwart  en  roet  diepen. 

Andere  beleggen  den  Leeuw  met  brui- 
ne fchytgeel  laferaen  en  roet , fchaduwen 
die  met  fterker  roet  en  bruine  feheit- 
geel  , maaken  de  tong  root  met  Vermi- 
ljoen , en  de  tanden  wit. 

Om  de  Verandering,  worden  fommige 
aangeleit  met  gelen  ooker  heel  dun,  en 
gefchaduwt  met  bruine  fcheirgeel  en 
roet. 
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Wort  aangeleit  met  dun  befien  geel, 
ofte  dunne  geele  ooker,  ’c  welk  ook  met 
bruine  fchytgeel  heel  dun  aangemengt 
gelchieden  kan,  dit  wort  gelchaduwt  met 
ffcerke  bruine  fcheitgeel  en  een  droppel 
roets,  ofte  roet  uit  de  lchoorfteen  alleen  i 
de  plekken  konnen  gemaakt  worden  met 
bruine  fcheitgeel  en  roet,  roet  en  fwart, 
ofte  fwart  alleen. 

OLYPHANT. 

Defe  leit  men  aan  met  dunne  roet  en 
een  druppel  lakmoes,  men  fchaduwt  die' 
op  de  ligtfte  plaatfen  met  dunne  cn 
op  de  donkerfte  plaatfen  met  fterke  roet. 

Anders  wort  die  aangeleit  met  dun 
fwart,  foo  dat  even  het  wit  papier  gebroo- 
ken  is,  en  gefchaduwt  met  fwart  en  een 
weinig  bruine  fcheitgeel , de  Heer  Goe- 
rée  ichryfe  dat  de  fnuit  aan  ’t  einde  bin- 
newaarts  met  Vermilioen  cn  wit  rootag* 
tig,  en  het  binnenftc  der  ooren  blauwag» 
tig  gemaakt  moet  worden. 


H 
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DE  K EM  E L S 

worden  aangeleit  met  dunne  ligten  oo- 
ker ofte  beflen  en  bruine  fcheitgecl,  ge* 
fchaduwt  met  bruine  fcheitgeel  en  een  wei- 
nig roet. 

Anders  op  de  wyze  der  fchapen,  fiet  be- 
neden Bladzyde.  n8. 

Anders  worden  die  met  bruine  ooker  en 
faferaen  aangeleit,  met  roeten  een  druppel 
iaferaens  gefchaduwt* 

H A R T E N. 

worden  aangeleit  met  dunne  rode  aard* 
cn  gefchaduwt  met  fterker  verwe. 

Andere  beleggen  de  harten  met  dunne 
bruine  fcheitgeel , en  fchaduwen  die  met 
bruine  ooker  en  roet. 

De  Hr.  Goerée  leit  de  harten  aan  met 
bruine  ooker  en  root  kryt , en  fchaduwt 
die  op  de  rug  en  daar  de  fchaduwe  is  met 
bruin  root  en  roet,  en  fegge  in  ’t  voorby 
gaan,  dat  dit  goed  kan  zyn,  foo  die  verwen 
niet  te  dik  gebruikt  worden* 


Dieren  gccoleurt  worden 
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wort  aangeleit  met  dun  fvvart  en  een 
weinig  lakmoes  , en  gefchaduwt  metwyn- 
gaart  fwart , in  de  bek  moet  hy  root  ge- 
maakt worden  met  Vermiljoen, de  tanden 
wit,  de  kringen  der  oogen  dienen  root 
en  de  oogen  felve  wit  en  fwart  te  zyn. 

DE  PAARDEN 

fullende  befchryven,  moet  in  agt  ge- 
noomen  worden  haar  verfcheiden  natuur 
en  aart,  wyl  er  verfcheiden  2yn,  als  wit- 
te , grauwe , rode  , bruine,  fwarten  en  ge- 
plekten , komende  daar  in  met  de  oflën  en 
koeien  over  een. 

Een  wit  paart  Zal  men  beleggen  met 
dunne  geele  ooker  , ofte  dun  befien  geel , 
daar  na  fal  men  het  fchaduwen  met  fterker 
bruine  fcheitgeel  en  een  weinig  fpaanfch 
groen  , dog  niet  te  veel , wyl  het  maar 
even  na  den  groenen  aarden  de  zyn  moet. 

Andere  om  een  wit  paart  te  verbeelden 
houden  het  witte  papier , en  beleggen  de 
ligtfte  fchaduwe  met  heel  dun  befien  geel, 
ofte  ligten  ooker  als  water,  en  fchaduwen 

Hz  het 
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het  met  bruiné  icheitgeel  en  een  weinig 
fpaanfch  groen,  dog  ioo  iterk  niet  als  het 
eerfte. 

Een  grauw  paart  lullende  verbeelden, 
wort  het  wit  papier  tot  hoging  gelaaten, 
daar  na  worden  de  fchaduwen  die  ligt  zyn 
beleit  met  Indigo  water  en  een  weinig  befien 
geel  of  bruine  Icheitgeel  en  Indigo  water 
dog  feer  teer. 

Nog  kan  men  de  paarden  die  wit  zyn, 
fchaduwen  met  roet  en  een  weinig  fnoeker» 
gal. 

Een  paart  na  den  roden  kant  Tweernende, 
kan  aangeleit  worden  met  wit  en  een  wei- 
nig vermilioen  foo  dat  het  bykanseen  men- 
leken vleefch  coleur  gelykt,endaarna  gc- 
fchaduwt  worden  met  bruine oöker  en  rode 
aard , heel  dun. 

Een  rood  paard  word  aangeleit  daar  de 
lagtfte  fchaduwen  zyn , metfafcraen  en  rode 
aard  heel  dun , de  llerker  fchaduwen  roode 
aard  alleen,  latende  het  wit  papier  tot  hoeg- 
fel  op  de  borlt , kop  en  pooten. 

Andere  paarden  worden  in  ’t  geheel  be- 
dekt met  dunne  rode  aard  en  een  weinig 
vermiboen  , en  gelchaduwt  met  fterker 
verwe, 

bwarte  paarden  worden  aangeleit  met 

dun 
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dun  fwart , en  gefchaduwt  met  fterker 
fwart  fel. 

De  bonte  paarden  worden  fèlden  aange- 
leit,  maar  gefchaduwt  met  roet  en  Inoe- 
ken  gal,  de  fttrkrte  dieplels  met  fwart  ofte 
roet  alleen. 

Tot  de  bruine  paarden  kan  men  bequa- 
mentlyk  het  bruin  root  en  een  weinig  fa- 
feraen  en  fwaït  gebruiken,  dog  rade  het 
de  liefhebbers  lelden  te  verbeeligen,  wyl 
het  niet  te  veel  ligt , en  fomtyts  droevig 
ftaat,ten  zy  men  dit  gebruiken  moet  noods 
hal  ven,  in  veltslagen  &c.  daar  vecle  paar* 
den  by  elkanderen  zyn. 

Schoon  de  oflen  en  koeien  als  boven 
gefegt  is , vaneenencoleur  met  de  paarden 
zyn,  en  daar  omdefelve  behandeling  heb- 
ben , foo  is  egter  nog  aan  te  merken , dat  een 
os  met  dunne  rode  aard  met  een  druppel 
conchenilk  vermengt  aangelegt,  en  met 
roet  en  rode  aard  gefchaduwt  feer  fraai 
ftaat , dog  moet  niet  te  fterk  behandelt  en 
voor  aan  de  kop,  borfl  en  pooten  wit  ge  - 
laaten  worden. 
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SCHAPEN,  BOKKEN  EN 
GYTEN. 

Beha)  ven  dat  de  fchaapen,  bokken  en 
gyten  op  defelve  wylê  konnen  gehandelt 
worden  als  de  witte  en  grauwe  paarden  en 
oflen,  foo  kan  men  lè  dus  beleggen. 

Een  wit  fchaap  word  met  dun  wit  aan- 
geleit,  met  indigo  water  ligt  gefchaduwt 
cn  met  fwart  en  indigo  gediept. 

Anders  leit  men  fe  niet  aan,  maar  Icha- 
duwt  fe  met  dunne  ooker  of  beden  geel , 
cn  diept  fe  met  fnoeken  gal  en  roet. 

Een  fchaap  wit  aangeleit  met  roet  water 
gefchaduwt  en  fterke  roet  gediept.  Ook 
kan  men  een  bruin  paart  beleggen  in  ’t  ge- 
heel met  dun  roet  water  met  een  druppel 
faferaan  vermengt,  en  fchadu  wen  met  fterke 
roet  cn  bruine  kheitgeel  of  met  bruine 
ookei  en  faferaen  dog  dun 

DE  HONDEN 

wyl  die  feer  verfcheiden  zyn,  gevlek- 
ten  en  ongevlekten  lang  en  glad  haarigen, 
groote  en  klynen,  kan  men  die  niet  wel 
bcfchryven,  even  wel,  willende  die  in  ’t 
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geheel  met  ftiHwygen  niet  voor  by  gaan# 
balen  wy  er  een  aan. 

’t  (laat  Teer  fraai  dat  een  lange  Jagt- 
hond  niet  aen  geleit  word , maar  op  de 
ligfte  plaatfen  met  ligt  geelgefchaduwt,  en 
op  de  donkerde  met  heel  dun  rood  aart  wa- 
ter gediept  word. 

S W Y N E N. 

Hier  onder  worden  begreepen  wilde  en 
tamme, de  wilden  en  tamme  zyn  verfcheiden 
van  coleur , de  fwarte  wilden  , worden 
aangeleit  met  dun  (wart , en  gelchaduwt 
met  fterker  fwart,  binnen  in  den  bek  zal 
men  le  met  vermilioen  fterk  root  maaken. 

De  geelagtige  fal  men  met  bruine  ooker 
en  faferaan  aan  leggen , en  fchaduwen  die 
met  roet , de  haartjes  fchryft  de  Hr.  Goe- 
ree  moeten  hier  en  daar  aan  eenigen  par- 
tyen  met  fterken  bruinen  ooker  en  roet 
aangeweefen  worden,  en  de  vuurigheid  der 
oogen  met  fermiiioen  j maar  volgt  jemant 
hier  in  myne  raad,  hy  zal  de  Hr.  Goereé 
in  dat  party  maaken  niet  volgen,  zynde 
dit  goed  voor  die  geen  die  met  de  water 
verwen  fchilderen , maar  niet  voor  die  de 
prenten  verligten.  -» 
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De  tammen  worden  beleit  met  dunne 
ooker,  ofte  dun  bellen  geel  en  een  weinig 
bruine  fcheitgeel,  gefchaduwt  met  roet, 
ofte  roet  en  lnoeken  gal, 

DE  BEER 

wort  aangdeit  in  de  verligt  konfte  met 
dunne  bruine  fcheitgeel , ofte  heel  dun 
roet  water  met  een  weinig  faferaen,  ge- 
fchaduwt met  dunne  roet, üerkfte  diepfeis 
met  fterker  verwe. 

Anders  kan  men  die  beleggen  met  dun- 
ne bruine  ooker  en  een  weinig  faferaen  , en 
fchaduwen  de  felve  met  roet,  heel  dun , 
de  fterkfte  fchaduwen  met  vetter  roet,  of- 
te roet  en  een  weinig  fwart. 

De  Hr.  Goeree  leit  de  beeren  aan  met 
bruine  ooker,  (wart  en  bruin  root,  fcha- 
duwt  fe  met  fterk  roet  en  fwart  en  hoogt 
fe  met  bruine  ooker,  wit  en  fwart,  of  het 
goed  is  of  niet  late  ik  daar,  wyl  veel  tyds 
de  prenten  met  fuik  beleggen  drabbig  en 
vuil  worden. 

DE  VOS 

wort  aangdeit  met  dunne  rode  aard,  en 

ge* 
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gefchaduwt  met  een  weinig  fterker  verwe 
de  fterkfte  diepfels  mogen  gefchieden  mee 
fterke  rode  aard  ; anders  kan  men  die  aan- 
leggen met  bruin  root  als  water,  en  fcha- 
duwen  die  met  fterk  bruin  root,  in  de  bek 
moogen  fe  wel  met  een  weinig  vermiliocia 
root  gemaakt  worden. 

DE  WOLVEN. 

De  behandeling  der  Wolven  befchryfe 
de  Hr.  Goeree  op  defè  wys:  Dc  Wolven 
fyn  verlcheide  van  coleur  fommige  kan 
„ men  aanleggen  met  bruin  ooker,  wit  en 
„ wat  roet  en  fchaduwen  dat  met  klaar 
„ roet ; de  gryfe  W olven  leit  men  aan  met 
„ fwart  wit  en  bruine  ooker,  en  ichaduwt 
„ het  met  fwart  en  roet,  op  fommige  plaat- 
,,  fen  wel  met  fwart  alleen ; de  muil  leit 
,,  men  met  fwart  en  bruin  root  aan , en 
„ diept  die  met  Iwart  en  roet,  en  hoogt  het 
„ met  bruin  root  en  -vit , die  gryfe  ge- 
„ hairtheit  betrekt  men  met  wit  en  een 
„ weinig  roet  &c. 

Ik  neeme  tot  de  Wolven  niet  anders  als 
een  weinig  fwart , dog  legge  de  Wolven 
niet  aan,  maar  fchaduwe  die  op  de  ligtfte 
plaatfen  met  een  dun  fwart  watertje,  daar 
H 5 na 
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na  fchaduwe  ik  de  haaren  daar  fe  donker 
fyn  met  een  weinig  fterker  fwart , en  foo 
doende  word  de  gryfighcit  des  Wolfs  ver- 
oorzaakt. 

DE  ESELS 

worden  byna  als  de  paarden  behandelt 
dog  een  weinig  gryfer , waar  om  wy  die 
hier  voorbygaan , den  konftenaar  na  de 
115de  bladzyde  wyfendc. 

RATTEN  EN  MU1SEN. 

De  ratten  zyn  ligt  fwart , waarom  fe  op 
de  wyfe  des  Olyphants  konnen  behandelt 
worden,  ofte  op  defe  wys:  Legt  fe  aan  met 
dun  fwart , en  fchaduwtfe  met  ilerker 
fwartfel. 

De  muifen  fyn  meer  na  den  bruinen  aar- 
dende waarom  men  die  met  roet  en  fwart, 
dun  roet  alleen,  ook  bruine  ookerenroet 
beleggen  kan,  fchaduwende  die  met  roet 
en  fwart,  ofte  fwart  alleen. 

DE  KATTEN 

feer  felden  in  de  ordinantiën  of  pren- 
ten 
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ten  voorkomende , konnen  niet  wel  om 
haar  verfcheide  coleuren  voor  gefchreeven 
worden,  waarom  men  daar  in  het  leeven 
volgen  moet. 

DE  APEN 

worden  aangeleit  met  dunne  bruine 
ooker  en  faferaen,  gelchaduwt  met  roet 
cn  faferaen  , of  roet  alleen,  ofte  roet  en 
fwart. 

Anders  worden  die  aangeleit  met  dun 
roet  water  en  faferaen , gefchaduwt  met 
roet. 

Anders  met  bruine  fchytgeel  roet  cn 
fwart,  Goeree  trekt  de  haarigheit  af  met 
mafticot  (liever  befien  geel)  en  wit  ,fom- 
tyts  mengt  men  daar  onder  een  weinig 
roet,  *t  welk  ook  met  bruine  ooker  en 
wit  gefchieden  kan , de  bek  met  de  poo- 
ten  mogen  wel  wat  fwarter  fyn,fommige 
zyn  onder  den  hals  en  op  de  bord  wit- 
agtig,  ’t  welk  met  een  weinig  geelagtig 
wit  te  weeg  kan  gebragt  worden. 

De  Meerkatten  en  Bavianen  zyn  van 
gelyke  coleur  , waarom  die  niet  behoeven 
byfonder  beichreeven. 

HAj 
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H A A S E N, 

De  Hafen  en  Konynen  lyn  byna  gelyk 
van  coleur , deze  zal  men  aanleggen  met 
geelagtig  wit,  ofte  dun  geel  alleen,  ge- 
gefchaduwt  met  roet  een  weinig  fwart, 
gediept  met  dun  fwart  alleen. 

Of  anders  kan  men  die  beleggen  met 
dunne  bruine  ooker,  en  met  roet  Ichadu- 
wen , de  haartjes  hier  en  daar  met  fwart 
cn  roet  toetfen. 

DE  EEKHOORN 

word  aangeleit  met,  dunne  rode  aard 
met  fterker  vei  we  gefchaduwt  en  fterkft 
rood  aard  gediept ; aan  de  muil  fyn  iom- 
mige  ten  weinig  fwart-agtig. 

Eenige  voornaame  dieren  (ouden  wy 
nog  befchryven , indien  het  btftek  niet  te 
kleyn  was,  en  ’t  buiten  onfe giflingegaan 
£bu. 


TIEN- 
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TIENDE 


HOOFD-DEEL. 


V an  V eele  kruipende  en  Fenynige 
Dieren. 

CROCOD1L, 
e Vermaarde,  Verligter  Waterdrin- 


ker leit  een  Crocodil  aan  met  dun 


lui  ver  wit , daar  na  betrekt  hy  ie  met 
fchoone  Alcus,  en  fchaduwt  fe  over  de 
Afcüs  met  een  weinig  fap  en  Spaanfch 
groen. 

De  Boer  , llegrs  in  naam  een  boer, 
maar  geenlincs  in  daden,  hebbende  door 
zyn  konftwefken  byna  een  onfterfelyke 
naam  behaalt , leit  de  Crocodil  aan  met 
een  dun  bruin  ooker  watertje  i en  fcha- 
duwt  die  met  een  bruin  ooker  met  (a- 
feraen  vermengt  en  een  weinig  roet,  de 
fterkfte  fchaduwen  doet  hy  met  fwart  en 
roer,  en  de  bek  root  hy  met  fterke Ver- 
ia i hoen. 


An 
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Andere  beleggen  de  Crocodil  met  wit 
even  door  Afcus  gebrooken,  en  fchadu- 
wen  die  met  wit,  Afcus  en  een  weinig 
indigo. 

Goerée  leit  de  Crocodil  aan  met  düifter 
groen , van  den  rug  tot  de  buik  toe  ver- 
d ree  ven  , de  buik  metmafticot,  verdry- 
vende,  het  groen  en  geel  op  het  uitein- 
de onder  den  andere , dit  fchaduwt  hy 
met  Afcus  en  Indigo,  en  hoogt  het  op  de 
buik  met  mafticot  en  wit,  de  muil  voor 
aan  en  van  binnen,  maakt  hy  uit  den  roo- 
den,  en  de  poten  fwartagtig  groen. 

DRAAK. 

De  Draak  kan  men  in  ’t  geheel  niet 
met  een  coleur  van  verwe  beleggen , ge- 
merkt het  hoofd  anders  als  ’t  lichaam  is  ; 
Want  een  Draak  fullende  verligten  neemt 
men  befte  dunne  Conchenille,  ofte  dun- 
ne Carmin,en  beleit  daar  mede  het  hoofd, 
’t  welk  men  met  fterker  Conchenille  of 
Carmin  Ïchaduwt , daar  na  bedekt  men 
de  ligte  deden  van  ’t  geheele  lichaam 
met  dunne  loot  wit  en  Afcus,  dit  fchaduwt 
men  fagt  met  Afcus  alleen , de  donkerfte 
delen  worden  aangeleit  met  Berlynfch 

blauw  of- 
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ofte  indigo , cn  gdchaduwt  met  Indigo 
en  fwart,  de  ogen  en  fchöbben  worden 
met  gout  aangeweefen. 

SLANGEN. 

De  Slangen  worden  met  tweecolcuren 
aangeleit , naamentlyk  geel  en  blauw , fy 
worden  op  de  rug  met  Afcus  aangeleit  en 
met  Indigo  gefchaduwt , aan  de  buik  word 
geel  befpeurt  , ’t  welk  met  bellen  geel 
en  wit  te  weeg  gebragt  word  j de  kop  is 
onder  een  weinig  rootagtig , dit  word 
reroorlaakt  door  Carmin,  de  fchubben 
worden  met  gout  aangetoont. 

Andere  Hangen  worden  met  geelagtig 
groen  aangeleit , en  met  fchoon  groen 
gdchaduwt,  de  oogen  en  fchubben  met 
gout. 

’T  SERPENT 

wort  volgens  de  Hr.  Goerée  op  dele 
tyyfe  behandelt : 

„ Het  Serpent  zal  men  op  de  rugge 
w aanleggen  met  Afchblauw,  en  na  den 
„ buik  toe  met  flauw  fwart,  de  rugge 
„ lal  men  met  fwarte  fpikkeltjes  befpren- 

gcn.’ 
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j,  gen  , de  buik  moet  men  door  eenigc 
roode  ver  we  wat  gloeien,  en  metfwart 
„ fprengen,  gelyk  als  op  de  rugge  ; en 
j,  voorts  de  oogen  vuurig,  de  klauwen 
j,  fwart,  £cc. 

Ik  maake  foo  veel  omflag  niet  daar  in, 
volgende  de  brave  Meefters  Waterdrinker 
en  de  Boer  , de  welke  het  Serpent  of 
aanleggen  met  fip  en  Spaanfch  groen, 
welke  met  fterke  fapgroen  gefchaduwt 
word;  ofte  met  fuiver  Spaanlch  groen, 
*c  welk  insgelyks  met  fapgroen  gefcha- 
duwt word,  het  hoofd  beleggen  fe  met 
dunne  Conchenillc  , ofte  Carmin  , fcha- 
duwende  dit  met  fterker  Conchenillc 
Carmin,  ofte  Vermilioen  dat  feer  aardig 
ftaat,  de  oogen  worden  door  gout  ver- 
beeld, en  het  groene  lichaam  word  met 
witte  vlekken  belpikkelt. 

D E M O L 

word  aangeltlt  met  dun  fwartfel,  en 
gefchaduwt  fterk  met  wynganrt  Iwart,  de 
poten  zal  men  de  có'leur  van  menfehen 
vleefch  geeven , desgelyks  ook  de  fnuit.  . 


« 


ÉG  DIS- 


En  Tenyuigen  duren  t ifj 

E G D I S S E, 

Deze  beleit  men  met  een  weinig  wie 
even  met  Afcus  gebroken , daar  na  geeft 
men  eenige  fchaduwen  met  fchoonc  afcus 
aan , en  Ichaduwt  fc  dan  vorder  met  dun 
Spaanfch  groen  met  een  weinig  lapgroen 
vermengt  , de  oogen  gout.  Oke  op  defc 
wys,men  beleit  de  rugge  met  fapen  fpaanfch 
groen,  en  de  buik  met  dun  befien  geel, 
verdry vende  het  geel  onder  het  groen  , de 
buik  word  naderhand  met  bruine  fcheit- 
geel  ofte  flauwe  menie  gefchadu wt;fodaamg 
ecnlprenkeltmen  op  de  wyfe  der  flangen. 

SCILDPADDE. 

Waterdrinker  leit  de  fchulp  ofte  het  fchild 
aan  met  een  dun  geel , daar  na  belchom- 
melt  hy  dat  hier  en  daar  met  wat  fter- 
ker  geel  en  hier  en  daar  een  vlek  van  ro- 
de aard  en  Vermilioen,  de  kop  leit  hy 
met  geel  aan , en  de  poten  met  fwart. 

Andere  leggen  het  fchild  aan  met  roet 
en  fwart,  het  onderfte  des  lyfs  metfeheit- 
geel  en  fwart , dit  befchommelen  fy  met 
mafticot  (Volgens  Goerée)  daar  na  die- 
I pen 
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pen  fy  het  fchild  met  fwart  en  roet.maa- 
leen  de  oogen  met  faferaen  en  menie  na 
den  gout  geelen , en  dc  poten  fwart, 

P A D D E. 

Een  Pad  word  aangelcit  met  bruine 
fcheitgeel  en  roet,  op  de  rug,  met  dun- 
ne befien  op  de  buik  , de  buik  word  daar 
na  befprenkelt  met  roet , en  de  rug  met 
roet  en  fwart  gefchaduwt  en  befprenkelt; 
vorders  zyn  de  oogen  fwart,  en  de  bek 
onder  geelagtig. 

KIKVORSSEN. 

Defe  leït  men  op  de  rug  aan  met  fafe- 
raen en  Spaanfch  groen  t op  de  buik  met 
dun  befien  geel,be  befprenkelinggefchied 
op  de  wyfe  der  padden,  de  oogen  moet 
men  met  faferaen  beleggenen  rontom  met 
fwart  betrekken,  de  klauwen  of  pooten 
zyn  fomtyds  donker  groen , fotntyds  fwart 
agtig,  ook  dient  niet  vergeeten  dat  de  rug 
met  roet  en  fapgroen  , en  de  buik  met 
fchoon  fpaanfch  groen  en  roet  moeten  ge- 
fchaduwt worden 


ELF- 


Regelen'. 
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ELFDE 

HOOFD-DEEL. 

Van  de  Vogelen. 

DE  ADELAER 

Wort  aangelcit  met  dun  fwart , en 
gefchaduwt  met  fterker  v/yngaart  fwarc, 
de  bek  is  een  weinig  uit  den  gee- 
len , ’t  welk  door  dunne  ooker  kan  ver- 
oorzaakt worden  febadu wende  dit  met 
bruine  Icheitgeel  roet  cn  faferaen. 

Anders  beleit  men  dele  met  dun  fwart 
en  een  weinig  bruine  ooker , en  men 
fchaduwt  het  met  fwart  en  bruine  fcheit» 
geel,  ofte  fwart  en  roet,  dog  isheteerfte 
veel  beeter  dan  het  laatfte,  de  klauwen 
worden  gelyk  de  bek  met  befien  geel  aan- 
geleit  en  met  bruine  fcheitgeel  en  laferaen 
gefchaduwt. 

De  Hr.  Goerée  leit  fe  aan  met  fwart 
en  bruine  ooker  , fchaduwende  dit  met 
fwart  alleen  ; de  vederen  hoogt  hy  met 
bruin  ooker  cn  wit , daar  na  leit  hy  de 
1 a bek 
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bek  cn  poten  van  fotnmige  aan  met  beften 
geel,  fchaduwende  dit  met  bruine  ooker, 
ofte  roet,  de  oogen  worden  met  Vermi- 
lioen  aangeleit,  en  fommige  met  mafticót 
cn  andere  met  faferacn  gehoogt,  de  poo- 
tcn  van  fommige  fyn  fwart,  alleen  aan  de 
cindens  geelagtig  zynde.  ' ' 

DE  PAUW. 

De  Pauw  word  met  drie’er  Iy  verwen 
beiert , wyl  het  hoofd  anders  als  het  lic- 
chaam,  en  hetlicchaam  anders  als  de  ftaart 
is,  het  hoofd  cn  de  hals  zal  men  beleg, 
gen  met  fchoone  afcus , fchaduwende  dc 
feive  met  dunne  indigo,  ook  wel  met  wat 
Indigo  en  Spsanfch  groen  , het  lichaam 
zal  bedekt  worden  met  een  dun  roet  wa- 
tertje, ofte  bruine  Icheirgeel,  dit  zal  men 
fchaduwen  met  bruine  fcheitgcel  en  roet, 
op  de  donkerfte  plaaifen  met  roet  alleen 
dc  ftaart  word  aangeleit  in  ’t  geheel  met 
lchoone  rode  Conchenille  , ofte  dunne 
Carmin , gefchaduwt  met  afcus  cn  hier  en 
daar  met  Indigo,  de  oogen  op  de  ftaart 
kan  men  met  groen,  blauw  en  geel  doen 
voorkoomen  , ook  wel  met  groen  alleen. 


GRY- 
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GRYPHIOEN 


word  aangeleit  met  feferaen  cn  gefcha- 
duwt  mtt  bruin  ooker  ofce  roet  uit  de 
fchoorfteen. 


Defe  zal  men  niet  beleggen  maar  laa- 
ten  het  wit  papier  voor  de  aanleg  verwe, 
Ichaduwen  dezelve  met  bruine  icheitgeel 
cn  roet,  de  fterkfte  diepfels  met  roet  al- 
ken, de  bek  kan  men  een  weinig  uit  den 
roden  met  dunne  Vermilioen  maken  de 
kringen  om  de  oogcn  zyn  root  cn  van 
binnen  Iwarc  en  wit,  de  kaarten  hoofd 
pluimen  kan  men  met  wit , root  en  blauw, 
yder  coleur  byzonder,  uithalen. 

Anders  word  hy  met  een  weinig  bruine 
fcheitgeel  water  aangeleit , de  vederen  uit 
den  graauw  en  witten  afgemaalt  en  ge- 
Ichaduwt  over  al  met  wat  iwart  en  roer, 
de  voeten  zyn  na  den  kwarten  aarden- 
de. 


STRUISVOGEL. 


. * 
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P’tin  dt 


PAPEGAAIEN 

bcftaan  meefl:  uit  enkele  verwen  als 
blauw  root  groen  en  wit  , waar  om  men 
daar  in  het  leven  kan  volgen. 

SWAAN,  GANS,  EN  OjE- 
VAAR. 

Defe  worden  byna  een  coleur  gegeeven 
hoe  wel  de  een  een  weinig  anders  als 
de  andere , de  fwaan  word  met  aangeleir, 
maar  fagt  gefchaduwt  met  een  bruin 
fcheitgeel  watertje  , ook  wel  met  duune 
roet  en  een  weinig  fnoeken  gal  als  wa- 
ter aangemengt,  de  bek  word  met  Ver- 
milioen  en  faferaen  aangelat,  en  met  der- 
ke  Conchenille  ofte  Florentynfche  La  k 
gediept  , de  pooten  zyn  fwart  rootagtig 
die  daar  om  met  fwart  en  een  weinig 
Vermiljoen  konnen  aangeleit  en  met  dun 
fwart  gefchaduwt  worden,  de  oogen  zyn 
uit  dengeel  bruinen,  in  fig  een  fwart  bal- 
letje hebbende. 

De  Gans  en  Ojevaar  worden  net  op  de 
felvewys  behandelt,  uitgenoomen de fcha- 
duw  , die  wel  een  weinig  flerker  zyn 

mag, 
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mag  , de  bekken  en  pooten  zyn  geelagtig 
root , ook  is  hier  aan  te  merken  dat  deoje- 
vaar  aan  de  einden  der  vleugelen  fwartag- 
t'g  is. 

DE  RAVE 

zal  men  aanleggen  met  dun  fwart,  fcha- 
duvvcn  met  een  weinig  fterker  fwartlel  en 
diepen  het  met  wyngaart  (wart. 

Anders  zal  men  die  beleggen  met  fwart 
en  wit  heel  dun,  (chaduwen  met  roeten 
fwart,  en  diepen  die  met  (wartzel  alleen. 

DE  ENTVOGELS 

fyn  niet  van  eene  coleur,  waarom  die 
alle  in  ’t  byfonder  te  befchryven  veel  om- 
flag  en  moeite  zoude  veroorfaaken  , laa- 
iende derhalven  veele  agter  , befchryven 
ven  wy  de  groenagtige  met  blauwe  hallen 
alleen. 

De  hals  van  foo  een  daanige  vogel  mee 
de  kop,  word  beleit  met  dun  lappen  lap, 
na  dat  het  droog  is  word  het  gelchaduwt 
met  afcus , en  gediept  met  berlynfch  blauw 
ofte  vtt  gegomde  indigo,  daar  na  word 
het  lichaam  beleit  met  een  weinig  witgeel 
i 4 en 
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cn  Spaanfch  groen  , en  gefchaduwt  met 
een  weinig  iapgioen,  het  gebeurt  dikwils 
dat  men  bruine  vederen  m fuik  flag  van 
veogels  vint  , a!s  ook  blauw  groen  dog 
die  beide  kan  men  door  roet  , lwart  en 
wit  , door  Spaanfch  groen  en  berlynfch 
blauw  ofte  indigo  veroorfaaken ; de  bek 
en  pooten  fyn  byna  die  der  ganlen  gelyk, 
ofte  fomtyts  bruiner. 

DE  CANARIEN 

fyn  dikwils  geelagtig  , defe  kan  men 
beleggen  met  luivere  dunne  befien  en  een 
weinig  wit,  men  kan  dele  wat  groenagtig 
fchaduwen  en  rootagtig  toetfen. 

DE  KALKOEN. 

De  befchryving  der  kalkoen  hebben 
wy  uit  de  verligterie  van  Hr.  Goerere  hier 
ter  needer  gelldt,  met  weinige  verande- 
ring, daar  het  ons  nodig  Icheen. 

De  kalkoen  wort  aangeleit  metfwarten 
een  weinig  wit  heel  dun  van  de  rugge  na 
den  buik  toe,  allengskens  witter,  daar  na 
word  die  doorgaans  met  (wart  gefpiengt, 
loo  wel  na  de  buik  toe  als  op  de  vleuge- 
len 3 
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len  , en  met  fwart  gefchaduwt  , de  bee- 
nen  moet  men  met  fwart  en  wit  beleggen, 
en  met  fwart  en  roet  fchaduwen , de  oo- 
gen  zyn  blauwagtig  met  wit  gehoogt, 
wanneer  ly  boos  zyn  foo  is  het  vel  dat 
over  de  bek  hangt  bloet  root,  dat  met 
fcharlaken  (ap  veroorfaakt  kan  worden  als 
fy  niet  geftooi  t zyn , foo  is  de  lel  blauvv- 
agtigcrde  vederen  van  de  vleugels  zyn  ros- 
agtig  aan  de  eindens  ook  wel  witagtig  ,dog 
kan  men  hier  in  het  leeven  navolgen. 

DE  UIL. 

Sommige  uilen  worden  aangeleit  met 
wit  en  fwart,  en  gefchaduwt  met  fwart  en 
roet,  fterk  gediept  met  fwart  alleen. 

Andere  worden  aangeleit  met  een  wei- 
nig bruine  fcheitgeel  en  roet , daar  na 
llerk  met  roet  geichaduwt,  en  met  fwart 
en  roet  gediept. 

MUSSCHEN. 

Tot  de  Mufichen  word  bruin  ooker 
roet,  fwart  en  een  weinig  wit  gebruikt.  Siet 
het  leeven. 

I 5 
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HET  TWAALFDE 
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Van  enige  VifTchen,  Zee  en  Rivier  wa- 
teren , &c. 

W A L V I S C H. 


ot  de  VilTchen  komende,  dunkt  het 


ons  billyk  van  de  Walvifch  eerftte 
fpreeken : Waterdrinker  in  fyn  Jonas  prent, 
beleit  die  met  fuiver  Spaanfch  groen,  en 
fchaduwt  fe  met  fapgroen  dt  ftaatt  en 
vinnen  leit  hy  met  menie  heel  dun  aan  ,en 
fchaduwt  fe  met  Vermilioen  en  lak. 

Andere  leggen  die  met  tèp  en  Spaanfch 
groen  aan,  en  fchaduwen  die  lterk  met 
lapgroen,  de  bek  voor  aan,  en  de  vinnen 
worden  met  Vermilioen  gcrood. 

Andere  die  met  de  water  verven  Ichil- 
deren  konnen  in  defe  het  leeven  opvolgen. 


D O L P H Y N. 

Ontrent  de  Dolphyn  wort  in  de  verlig- 


tcric 


Zee  en  rivier  wateren. 

rerie  geenfins  de  natuur  gevolgt , maar 
verligt  op  de  befte  wys,  als  fommigevint 
men  aangelat  met  dun  wit , een  droppel 
Icharlaaken  fap  en  een  weinig  blauw,  dit 
word  gdchaduwt  met  Spaanfch  groen, en 
op  de  fterkfte  plaatzen  met  lap  en  fpaanfch 
groen,  de  ftaart,  vinnen,  bek  en  kringen 
der  oogen  worden  met  dunne  Menie  ge- 
rood,  en  gefchaduwt  met  Vermilioen,  het 
binnenfte  balletje  der  oogen  fwart. 

DE  MEERMIM 

wort  boven  aangeleit  met  vleefch  co- 
leur,  dog  een  weinig  roder  dan  gemeen, 
de  vinnen  en  het  einde  der  ftaart  met  matige 
menie  en  gefchaduwt  met  een  weinig  vette 
Vermilioen,  de  ftaart  met  Spaanfch  groen 
en  wit,  en  fuiver  Spaanfch  groen  gefcha- 
duwt. 

SCHELPVISCH. 

wort  aangeleit  met  dun  wit  ofte  het  wit 
papier  met  dunne  afcus  gefchaduwt,  ge- 
diept met  Indigo,  de  vinnen  fyn  gelyk  van 
coleur  , de  kieuwen  zyn  rootagtig  , die 
daarom  met  Vermilioen  ofte  met  dunne 

menie 
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menie/ aangeleit  en  met  Florentynfche  lak 
gefchaduwt  worden. 

De  andeae  viflchen  als  Carpers  fnoeken, 
baars,  voorens,  Stc.  konnen  na  het  leeven 
behandelt  worden. 

De  Zee  wateren  worden  gemccnlyk 
aangeleit  met  wit  en  een  weinig  indigo , 
gefchaduwt  met  Spaanlch  groen  een  wei- 
nig indigo  water  en  wat  fwart. 

Andere  beleggen  de  Zee  wateren,  met 
wit  en  een  weinig  indigo  water,  en  (cha- 
duwen  die  met  fchoon  Spaanfch  groen. 

Andere  wederom  neetnen  daar  toe  een 
dun  indigo  ofte  lakmoes  waterrje  , fcha- 
du  wende  de  baaien  met  llerker  en  glim- 
mende indigo. 

O . # 

De  Wateren  van  Rivieren  &c.  worden 
met  een  weinig  wit  aangeleit  vermengt 
met  as-blauw  gefchaduwt  met  indigo  en 
een  weinig  Spaanlch  groen , ofte  met  dun 
Spaanfch  groen  aangeleit , en  gefchaduwt 
met  Indigo  en  Spaanfch  groen. 


HET 


fran  blosmen 
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HET  DERTIENDE 

HOOFD-DEEL. 

Op  wat  wyfè,vcrfcheide  lootten  van  bloe- 
men dienen  aangeleic  en  gefchaduwt  te 
worden. 

Dat  d’Hr.  Goeree  dikmaal  gemift: 
heeft , is  valt , dog  nergens  meer 
in  als  in  dit  hoofddee1  , of  uit  fuinig- 
heit  , of  by  gebrek  van  kennis  , in  dc 
eerfte  bloemen , lou  ’t  te  denken  fyn  dat 
fyn  Ed:  de  fpaarfaamheit  bemint  heeft, 
willende  foo  koftbaare  verwen  niet  aan 
pryfen»  maar  in  andere  blykt  ’t  dat  ge* 
brek  van  kennis  de  corfaak  van  veele 
mifllaagen  geweeft  zy:  want  laat  jemand  een 
vermenging  doen , en  beleggen  daar  mede 
de  roofen,  hy  zal  fien  ten  kofte  van  fyn 
prenten  dat  hy  mifleit  en  bedroogen  is , 
fynde  de  wyfe  welke  de  Hr.  Goeree  aan» 
wyft  meer  na  de  manier  om  foodaanige 
bloemen  met  olie  verwen  te  fchilderenals 
anders  gerigt  , en  de  Florentynfche  lak 
byna  niet  inde  water  verwen  gebruikelyk, 
dan  alkenlyk  tot  fchaduwen. 


Om 
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Om  evenwel  fyn  Ed:  orde  te  houdc,  be- 
ginnen wy  met  de  fchoonftc  der  bloe- 
men , de 

ROODE  ROOSE 

Myns  oordeels  dient  die  aangelcit  met 
dunne  Carmin,  ofte  Carmin  met  een  wei- 
nig dun  wit  gebrooken,  daar  na  gefcha- 
duwt  met  een  weing  fterker  verwe,  en 
dan  met  fuivere  carmin  op  de  donkerfte 
plaatlen  gediept. 

PROVENCIE  ROOSE 

word  aangeleit  met  veel  wit  en  weinig 
carmin,  fterker  gefchaduwt,  en  metdun- 
ne  fuivere  carmin  gediept.  Wanneer  het 
nu  gebeurt  dat  u bloemen  niet  te  fterk 
gedrukt  zyn , foo  kan  men  die  met  carmin 
als  water  foo  dun  beleggen,  fchaduwendc 
die  met  wat  Iwaarder  carmin , en  eindelyk 
met  fuivere  carmin  hier  en  daar  getoeft. 

;PEONIEN  OFTE  STINK- 
ROOSEN 

Ieit  men  met  fterker  carmin  aan , en 

fcha- 
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fchaduwt  men  met  de  felve  ver  we  , hec 
groen  is  donker,  uit  die  reden  worden  de 
bladeren  en  fteclen  eerft  met  fapgroen  en 
daar  na  met  fchoon  groen  beleit. 

WITTE  ROOS 

leit  men  aan  met  fuivere  loot  wit , of 
anders  dun  fchclpwit,  men  diept  die  na 
den  groen  geelen,  namentlyk  met  heele 
dunne  bellen  met  een  druppel  fpaanlch 
groen,  dog  foo  dun  als  water,  en  dat  men 
byna  niet  Hen  kan  dat  ’er  geel  en  groen  op 
leit. 

GEELE  ROOS 

word  aangcleit  met  fuivere  gutte  gom 
gefchaduwt  met  dunne  ligte  fcheitgeel, 
iterk  getoell  met  bruine  fcheitgeel. 

ZAAD  EN  GROENLE’ 

Het  zaad  word  aangeleit  met  bellen 
geel,  gediept  met  belle  fcheitgeel  en  het 
groen  met  bellen  geel , wit , en  fpaans 
groen  , fehaduwende  dit  met  fpaanfch 
groen  alleen,  de  lieden  met  roeten  groen. 

Merkt 


*44 


Vtrfcbeide  foorten 


Merkt : al  het  geen  hier  boven J 
ja  door  het  geheele  werk  van  dunne  car- 
min  met  wit,  en  Conchenille  gefegt  ia, 
kan  nog  veel  beeter , fierlyker  en  gemak- 
kelyker  met  het  lappen  lap  gefchieden , 
wy  Tullen  ten  dien  einde  nog  een  berei- 
ding in  ons  aanhangfel  daar  van  by  bren- 
gen. 

DE  GOUDS  BLOEM 

wyi  men  die  met  laferaen  en  menie  of- 
te gutte  gum  fterlc  aanleit,  en  fchaduwt 
met  menie  en  fermilioen,  is  het  dwaasheiï 
daar  toe  rusgeel  en  Oprement , verwen 
in  ’t  geheel  in  de  water  verwen  ondien- 
ftig,  te  gebruiken. 

ANGEL1EREN. 

Schoon  defe  verfcheiden  van  Toort  zyn  y 
als  fömmige  wit  met  rode  vlekken,  fom- 
mige  geheel  root , andere  paars , en  van 
andere  coleuren  , en  daarom  niet  wel  tc 
befchryven,  moetende  hier  in  het  leven 
gevolgt  worden  , foo  Tullen  wy  even 
Wel  op  de  befte  wyfe  eenige  aan  de  hand 
geeven,  om  fig  daar  van  te  bedienen. 

Byal- 
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Byaldien  gy  een  witte  angelier  verbeel- 
den wilt  gaat  aldus  te  werk  : 

Soofe  wel  in  ’c  koper  gefneden  opfchoön 
wit  papier  af  gedrukt  is , kan  men  de  wit- 
te grond  voor  witte  verwe  houden , fcha- 
duwende  het  wit  daar ’nnoetzyn  met  een 
weinig  befleageel  en  Indigo  dog  heelduiii 
fo  dat  men  nauwiyks  een  ichaduw  coleui* 
ontdekken  kan,  defterkfte  diepfels  met 
fterker  geel  en  Indigo,  de  rode  vlekken 
ofte  vlammen  zal  men  meteen  fpitfe  pen. 
ceel  haaien  met  Garmin , ofte  dun  lappert 
rood,  en  fchaduwenjdiemet  fterker  Car- 
min.  De  geheel  roode , worden  met  dun 
fchoonlappen  rood  aangeleid,gefchaduwt 
met  fterke  Carmin , en  gediept  met  de- 
zelve verwe  vermengt  met  een  weinig 
koolfwart. 

Tot  de  Paarfehe  angelier  moet  men  de 
goede  brafilie  doordekonft  met  Potaflche 
veranderd  gebruiken , krygende  daar  uit 
een  treffelyk  Paarfch,  ditkanmenfeha- 
duwen  met  fterker  verwe  met  gum  fterk 
aangetempert. 

Het  groen  der  bladeren  moet  men  met 
groen  en  een  weinig  wit  aanleggen  fcha- 
dnwen  met  fap  en  fterk  fpaanfch  groen  en 
’t  felye  met  fpaanfch  , fapgroen  en  een 
& weinig 
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weinig  fwart  diepende,  foo  men  ’t  groen 
defer  bladen  hogen  wil  , kan  zulks 
metfterk  w.t  en  fpaanfch  groen  gefchie 
den. 

TULPEN 

kan  men  met  Carmin  , beffen  geel  fa- 
fcraen,  dun  laprood  , Brafilie  verw  en 
anderen  Colcuren , beleggen,  ’t  zy  geheel 
’t  zy  ten  deeien , ook  kan  Iemand  die  met 
het  wit  wel  om  kan  gaan,  aardigheeden 
daar  door  die  bloemen  toe  brengen. 

CROCUS  of  Wilde  SAFERAEN 

wort  met  faferaen  en  beden  geel  beleit , 
gefchaduwt  met  een  weinig  menie agtig 
beden  geel , gediept  met  een  weinig  me- 
nie , faferaen  met  gum  aangezet  en  roet, 

Vafte  gemcene  Reegel. 

Vooralle  witten  bloemen  kan  mende 
gr  mddes  papiers  houden , zommigemet 
dun  beffen  geel , zommige  met  beffen  en 
roet  „ zommige  met  roet  alleen  dog  heel 
dun  ichadu wende. 


HET 
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HET  VEERTIENDE 

HOOFD  -DEEL. 

Van  de  Behandeling  en  'tColeuren  der 
Wapenen. 

WY1  het  va(l  is  , dat  de  Wapenen 
door  het  coleuren,  (choonnogfo 
wel  behandelt , bedorven  kunnen  wor- 
den , is  het  voor  allen  nodig , dat  wy  die 
2,00  hoog  nodig  werk  met  ftilfvvygen  niec 
voor  by  gaan,  maar  vafte  reekenen  aan- 
wyzen.waar  door  die  gekentkonnen  wor« 
den. 

War  dan  het  rood  aanbelangd  dat  word 
volmaakt  gekent  aan  fyn  fiagregtopen 
neder  by  de  figuuren  No:  i aangeweefen, 
het  blaauw  kent  men  volkomen  uit  een 
enkelde  dwars  dag  No:  t , het  geel , goud 
heefteen  ftippeling  No:  3 , het  groen  een 
fchuinle  dag  onder  No:  3 aangetoont,het 
fwarteen  dubbelde  kruisdag  No:  ƒ , eim 
delyk  kent  men  het  zilver  aan  de  witte 
grond  des  papiers , en  het  paars  door  de 

K a fchuin- 
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fchuinfcheflag  onder  No:  7. 

Verder  moet  men  in  het  Coleuren  der 
Wapenen  mei  ken  dat  het  loofwerk  omde 
wapenen  altyd  met  de  coleuren  waarme- 
de de  fchilden  bedekt  zy  n,befchildert  moe- 
ten wotden  , by  voorbeeld  : een  wapen 
heeft  geel  enlwart  tot  zyn  coleuren,  met 
cen|rode  Leeuw, fleren  caetiloozal  men  het 
ligtfle  üe$  Loofwerks  met  fchoon  geel  of- 
te goud  beleggen , de  fchaduwe  met  ligt 
Iwart  bedekkende  endefterkfte  diepfels 
met  zwaar  zwart  uit  halende : zoo  de 
leeuw  in  ’tfehild  rood  geweeft  zy  j zal 
men  die  uit  de  helm  fpringende,  met  de- 
zelve coleur  bedekken. 

DeHelmetten  der  wapenen  worden  ge«' 
meenlyk  met  dun  as  blaauw  beleit,  de 
kanten  en  traliën  der  zelver  met  goud  ofte 
geel,  het  blaauw  zeer  dikwils  met  zilver 
na  de  konft  gehoogt,  metfterkerasge- 
gefchaduwtcn  met  vette  Indigo  gediept. 
Ook  kan  men  gemeenlyk  de  coleuren  van 
hètioolwerk  uit  delzelts  flagen  kennen. 


Derde 
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HOOFD  -DEEL. 


Nopens  de  behandeling  der 
Land-Kaarten. 

Ot  het  Coleuren  der  Landkaarren 


worden  gewoonlyk  coleuren  ge- 
bruikt om  te  fcheyden  fwaar,  en  om  te 
beleggen  dun  , namentlyk  zuiver  fpaans 
groen , fpaansgroen  met  beften  geel  ver- 
mengt , beffen  geel  zuiver  , en  fchoon 
lappen  rood,  het  is  onnodig  der  zelver 
bereidinge  weêrom  tebefchryven,  wil- 
lende den  Leezer  met  driemaal  opge- 
warmde fpyzegeenzints  verzaaden  gaan- 
de liever  over  tot  dewyfc  der  behandeling. 

Byaldien  een  kaart  gemeen  zal  ge- 
scheiden worden  , volgtmenmetdeeene 
coleur  op  den  andere,  de  lange ftippen 
zynde  die  dewelke  onder  No:  1 aange- 
weezen  worden  gelykforming. 

Wil  Iemand  zyne  kaarten  naukeuriger 
verligten  , zal  hy  den  langen  ftippen  als 
hoofd  fcheidingen  der  landen  met  ftof 
verwen  na  de  konft  bereid , bedekken , 


K.  i 
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fcheidende  de  mindere  verdeelingen  of 
ronde  flippen  No:  z,met  de  voorgenoem  - 
de  fterke  fapcoleuren , die  men  dan  daar 
ra  met  een  penceel  met  een  weinig  Water 
uit  de  mond  vei  dry  ven,  of  met  een  dun- 
ner zap  beleggen  kan. 

Andere  die  uitermaten  zinlyk  zyn  op 
hun  werk,  verkiezen  vafle  Coleuren  na 
de  verfcheidentheid  der  Godsdienften  , 
7-ynde  dit  de  wyze  die  de  zoo  vermaarden 
Hubner  in  zyn  tyd  opgebragt  heeft,  cn 
nog  dikwerf  inde  Homanqilche  kaarten 
waargenomen  word. 

Enwaarlyk,  fchoon  my’t  nooit  heeft 
mogen  gebeuren , deze  handeling  regt  en 
ter  deegen  tebefchouwen  , zoo  valt  het 
my  niet  fwaar , daar  op  een  vafle  ordre 
voor  te  fchryven , welke  in  agt  genomen 
zynde,men  terflontzal  zien  konnen,  wat 
Godsdienft  in  deze  ofte  geene  landen  ge* 
pleegt  word,  en  welk  Souverain  die 
onderworpen  zyn  ; want 

By  voorbeeld  , Iemand  maakt  verfchei* 
de  vafle  Parken  waar  in  hy  zyn  coleuren 
af  deeld  verkitfende  Het  Vermiljoenroot 
ten  kemcekendesRoomfchenGodsdienfl 
het  lappenrood  om  die  der  Gereformeer- 
den te  onderfcheyden , ’rgroen  tot  die  der 

Aug- 
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Augburgfchebelydenis,  ’rgeel  ten  merk 
derMahoineraanfcht  Gc-dsdienl^zal  daar 
aan  eens  gewent  zynde, de  kaart belchou- 
wende  metdeeertteopflagzienkonnen , 
in  welke  landenof  geweken  die  ofdeze 
Godsdienft  geoeffent  wort 

De  teekens  d-  r Hoofdfteeden  ofte  ker- 
ke plaatzen  worden  her  bequaamfte  om 
uit  te  lteeken , met  Vermiljoenroot,  ea 
de  bergen  met  matig  beflengeel  beleid  , 
’t  welk  zommige  netheids  halven  met 
Ipaanfch  groen  fchaüuwen. 

HET  TWEEDE 

HOOFD  -DEEL. 

Aanteekeningen  op  het  derde  en 
Volgende  Hoofd  deelcn  tot  het 
zevende  ingefloten. 

TOt  de  fchaduwe  der  linnen  huiven 
wort  dfkwi's  wel  een  weinig  purper 
genomen  , Schelpwit  en  lappenrood  is 
een  aangenamer  coleur  dandieuitdeCon- 
chenillegemaakt  word  , kan  aardig  ge- 
fchaduwt  worden  met  dunne  Cartnin,  of- 
te fwaare  lappen,  gediept  met  lappen  met 
K 4 gum  me 
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gumrae  aangezet.  Loot  wit  mei  fpaanfch 
groen  kan  dienftigzyn  , tot  het  aanleggen 
ionimiger  bladeren  en  klederen,  dei'cha- 
duwe zal  zyn  fuiver  fterk  fpaanfch  groen , 
diepfels  fterke  fapgroen  en  fpaanlchgroen 
pf  wel  fpaanfchgroen  en  een  weinig  1 wart. 

4 By  ondervinding  zullen  de  Liefheb- 
beren ontwaar  worden , dat  die  geene  de- 
welke het  Berlynfch  blaauw  uit  het  ge- 
bruik in  dc  Waterverwen  verbannen  , 
geenfins  daar  berouw  van  zullen  hebben , 
èynde  het  Berlynfch  blaauw  van  diehard, 
dat  het  in  de  waterverwen  door  den  tyd 
blaart  en  vuil  word , dog  in  de  Olie  ver- 
wen geeft  het  de  heerlyk  lle  coleur  die  men 
denken  mag. 

Wanneer  men  de  ïndigo  tot  het  fterk 
diepen  gebruiken  wil , dient  het  zelve 
wel  fterk  met  vette  gum  aangelegt. 

Ontrent  de  fmalt  moet  men  weeten  dat 
die  geenen  welke  geheel  zinlyk  op  hun 
werk  zyn,  deze  voornoemde  verwbyna 
uit  het  gebruik  laaten,  zynde  landagtig 
ichiftig , moeilyk  om  te  leggen , en  ge- 
vende om  dc  waarheid  te  zeggen  , geen- 
ftns  het  befte  colotyt,  zyndemde  lugten 
voor  het  zuivere  blauw  dikwils  ai  te  paars- 
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Ook  bekennen  \vy  wel  als  voorheen , 
dat  de  (malt  welraet  lakmoes  om  eenigfins 
die  donkerder  te  krygen  , te  vermengen 
is , maarzeggen  ook  daar  by , dat  de  gum- 
meby  aldien  men  de  dofheid  na  hetop- 
droogen  wil  voorkomen,  daarin  niet  ge - 
fpaart  moet  worden. 

N B.  uit  de  Brafilie  verwe  en  fpaanfch- 
groen  maaken  de  gaarens  verwers  een 
blaau  w ’twelk  ik  met  gum  aangelegt  zyn- 
de , meer  dan  eens  gebrukt  hebbe , dog 
in  dezer  plaats  is  de  welberfeide  Indigo  te 
gebruiken  , ’t  geen  wy  in  het  Hoofdeel 
der  blaauwe  verwen  nopens  de  blaauwen 
lappen  gefehreven  hebben , eyn  de  woor- 
den vande  afzetter  Boltfe  van  Rufach  , 
welk  ik  om  de  groote  omllah  reprobeere 
gaande,  byaldien  my  die  nodig  zyn  dus 
te  werk,  kookende  de  lappen  na  die  ge- 
weekt te  hebben , meteenweinig  Potas- 
fche  in  fchoon  regenwater  , zoo  lange 
dat  de  coleur  van  het  laken  begint  witte 
Worden. 

f Saferaen  met  bellen  geel  vermengt 
geeftgeen  onbequame  coleur  zyn  fchadu- 
we  is  menie  , ook  kan  de  Saferaen  tot 
fehaduwe  van  hetdunne  beflengeel  ver- 
trekken. 

K j De 
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De  gutte  gum  met  as  blaauw  vermengt 
geeft  geen  onaardig  groen,  deminiatuer 
Schilders  nuttig. 

Ontrent  de  beflen  zy  aan  te  merken  dat 
de  kneufingdaar  van  maar  ten  rouftco  ge- 
fcbieden  moet , wordende  anders  het  zap 
daar  van  eenigfins  drabbig. 

De  fchaduwedesligtenSchyrgeels  kan 
dc  menie  zyn  , en  de  toefing  lakagtig. 

Nopens  het  gebruiken  des  geelenoo- 
kers  in  de  zand  gronden , hebben  wy  dit 
te  fchry  vén  goed  gedagt  :totde  zand  en  an- 
dere voorkomende  gronden , word  ge- 
meenlyk  van  alle  verligrers  geheel  den 
beflengeel  gebruikt,  *t  welk  met  bruinen 
ooker  met  beflengeel  vermengt  gefcha- 
duwt,  en  met  roet  na  de  kpnftbereit,  ge- 
diept word. 

Ook  kan  wanneer  men  de  ooker  tot 
aanlegginge  van  kleedercn  gebruiken  wil 
de  Saferaen  tot  deflelfs  fchaduwe  nuttig 
gebruikt  worden,  gebruikende  tot  die- 
ping flcrke  lappen  met  gom  me  aangezcr. 

6 Aardig  en  luftig  vertoont  zig  het  ge- 
boomte wanneer  men  na  het  zelve  metdun 
fpaanfchgroen  belegt  te  hebben , dat  met 
fterker  groen  fchaduwt. 

Zoo  gy  wilt  u fapgroene  coleure  vcr- 

beete- 
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bei  teren,  zult  gy  die  in  fpaanfch  groen 
doenfmelten,  zyndedaninalle  voorval- 
kndie’  ftig.  lkhoude  het  berg  groen  in 
de  verligt  kon (le  van  zoo  groot  belang 
niet,  dat  men  om  die  te  gebruiken,  dis 
omflag  daar  ioc  nodig  aanvaarden  zou  , 
komende  u defleifs  plaats  het  fpaanfch 
giorn  met  een  weinig  wits  ver-mengt , 
Vi.  rbezigt  worden.  Zoo  gy  de  groene 
aar  ’ anders  Bock  binders  groen,  in  het 
gehe  Imydt,  zuitgy  daarj'gecn  berouw 
yanh  bben. 

7 Het  rooeilykfte  dat  in  d.zen  waar  te 
nemen  zy  , is  het  leggen  van  de  Carmin 
opzyr.Coleur,  verfchillenrfe  het  onverge- 
lykclyk  hoe  dezelve  verlegt  wo-d , zyn- 
de  anderfins  veel  donkerder  en  milder 
moetende  uit  dien  hoofde  de  gum  me  in 
deze  verwe  gefchuwt  worden  , wyl  Jie.n 
niet  toelaat  daife  opzyn  behoorlyk  wyze 
opdroogt. 

Wyl  de  lappen,  die  ligt  ora  te  beko- 
men zynons  dezelve  coleur  verfchaffen, 
ais  de  Conchemlle,  zyncie  heel  koftbaar 
en  dier, kan  men  die  in  defleifs  plaatfe  ver- 
beeflgen. 

D F orentynfche  lak  konnen  die  geene, 
welke  de  Carmm  uit  de  Conchcnille  Aoo- 

ken 
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ken  , door  toedoèning  van  Potafichebe* 
koomen  , zynde  die  wyze  van  doen , my 
ook  bekent , maar  gaa  die  willenswee-* 
tens  ftüfwygende  voorby.  om 

De  Brafille  ver  we  moet  men  het  purper 
dat , die  ons  verfchaft  in  waarde  houden. 

Het  Enge! fch Bruin  dient  voo rnament- 
Jy k tot  het  fchaduwen  der  Huifen,  welk 
n 

O 

groote  geligten, 

De  regte  bereiding  der  lappen  gefchied 
op  deze  wys. 

Laat  de  lappen  van  Temandin  ftukken 
fnydcn,  en  legt  die  maar  eenen  nagt  in 
water  waar  in  een  weinig  Potaflche  ge- 
fmoltenis,  maakt  daar  na  een  bequame 
looge  van  , en  laatfe  daar  in  koken , za 
zult  gy  bevinden  dat  de  lappen  na  verloop 
van  een  uur  twee  of  drie  wit  zullen  zyn , 
zoo  gy  dit  zap  rooder  begeert  kont  gyna 
het  uit  drukken  , ’t  zelve  krimpen 
en  na  het  zelve  afgenomen  te  hebben , een 
weinig  witte  geitampte  ofte  gewreeven 
wynlleen  daar  in  ftroojen , naontfanging 
des  wynfteens,  zult  gy  zien  dat  het  fchui- 
men  en  in  een  fchoon  rood  zap  veranderen 
zal,  zoogy  dit  zap  tot  een  fchaduwevan 


iet  meniën  ofte  lappen  fapbekyt  zynt 
cvende  dit  als  dan  een  fraaje  koleur  in  de 
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ligter  rood  inde  plaatfedcs  Carminsver- 
beefigen  wilt,  zult  gy  dit  zonder  hctgc- 
zuivertte  hebben  met  een  weinig  Gutn- 
waters  krimpen,  zynde  als  dan  dit  zap 
daar  toe  wel  bequaamer. 

N B:  zoo  gy  wik  dat  u lappen  on- 
gemeen rood  zullen  zyn,  moet  gy  de  a- 
luindaar  in  myden. 


HOOFD  -DEEL. 


Aanteckeningen  op  het  Achtftc 
cn  volgende  Hoofd-deelen,  toe 
het  einde  des  Eerfte  Boeks. 

Ot  veelerhande  zaaken  kan  de  brui- 


ne ooker  gebruikt  worden  , ’tzy 
vermengt  ofte  zuiver,  geevende  ons  de 
bruine  ooker  met  Indigo  vermengt , een 
heerlyke  coleUr  tot  muuragien,  die  met 
Indigo  en  roet  ofte  wel  roet  alleen , ge- 
ichaduwt  worden,  de  biuine  ooker  met 
fafraan  vermengt  niet  alleen  tot  iiammen 
en  fteelen  van  boomenen  vrugten,  maar 
tor  ichaduwe  van  alle  voorkomende  an* 
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andere  gronden  , met  beflen  geel  ver' 
mengt  diltwils  tot  belegginge  van  eenige 
nieuwe  houte  huizen,  en  allezoort  van 
nieuw  houtwerk , dit  zal  men  fchadu wen 
dunne  roet  en  toctlen  het  hier  en  daar 
met  fterker  verwe. 

Bruine  ooker  en  wit  geheel  dun  met 
gumwateraangelengr,iszeernüt  om  ge^a- 
ralelde  compartementen  , ofte  gronden 
in  omwerken  te  beleggen  , {taande  dit 
zeer  zagt  en  aardig by  de  andere  uitfteken- 
de  daar  by  komende  Cokuren. 

Bruine  Ooker  met  een  weinig  menie 
Vermengt  word  in  Duitfchland  van  de 
meefte  verligters  gebruikt  tot  ’t  beleggen 
van  zommige  Schepen , die  men  daar  na 
met  fterkc  roet  uithalen  kan;  Ook  kan 
men  zelfs  eenigen  Scheepen  met  bruine 
ooker  alleen  beleggen  , wanneer  er*  een 
groot  gedeelte  by  elkander  is. 

Tot  de  roet  gebruiken  zommige  by  het 
bruine  bier  een  gedeelte  Gum,  gevende 
dit  aan  die  verwe  een  heerlyke  glans. 

De  Keulfche  Aarde 

in  ons  cerfteBoek  by  vergeetinge  over 
geflagen,  is  juift  met  van  het  grootte 
gebruik  n de  Wateryerwen,  dog  J - 

nun  i 
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mand  die  gebruiken  willende  , dat  hy 
dus  te  werk  gaa,  Om  zyn  zandigheid 
dient  hy  wel  gewrceven  met  matig  vet 
Gumwatcr, waarna  gy  die  in  een  pot  doen 
kont  en  na  een  dag  of  twee  van  boven  af 
gebruiken  , dog  weete  in  der  daad  niet  - 
waar  toe  die  te  gebruiken  is,  dan  alleen* 
lyk  tot  eenige  fteike  fchaduwevan  bomen 
en  lchorfen  ofte  üiergelyk. 

5>.  Byaldien  gy  die  bereiden  wilt  zoo 
neemt  inde  plaatl'e  des  GumsGals  ofSeep- 
waters , Brandewyn  met  een  weinig  gum 
vermengt,  'twelk  men  naderhand  met 
ander  fchoon  water  aanlengen  en  tot  het 
gebruik  bewaren  kan. 

io.  Tot  het  zuiver  houden  der  verwen 
is  ten  hoogtten  de  Brandewyn  ofte  Jene- 
ver nodig , waar  mede  men  voornament® 
lyk  de  (lof  ver  wen  en  by  zonder  het  Wit 
vermengen  kan,  zynde  als  dan  na  het 
opdroogen  veel  zuiverder  en  helderder 
dan  of  men  die  met  gemeen  Gumwater 
verfterkt  had. 

Evenwel  moet  men  in  agt  renjen  , dat 
geen  Brandewyn  tot  dcSap  verwen  roege- 
daan  worde»  wyl  die  dikwils  maakt  dat 
dai  de  Coleuren  doorflaan. 

iz.  Inderdaad  de  Licfhebbery  van  ’t 

ver* 
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verlakken  is  al  te  groot  tegenwoordig  , 
om  te  verfwygen  een  Fernis  daar  toe  in  al- 
len deelcn  dienftig : zoo  gy  voor  u ver- 
maak het  een  of  ander  werk  verlakken 
wilt,  zoo  dat  het  geen  water  ofte  vogtig- 
heit  heeft  te  wederltaan  } kuntgydeezen 
volgende  Fernis  gebruiken,  Colophon: 
i pont.  Spirit : Terebinth  : i en  een  half 
pont , Calx  z Cochl : dit  eerfte  zal  men 
fmelten  laaten  op  het  vuur,  en  na  dat’c 
vergaan  is » kunt  gy  er’  de  Spirit : ftere- 
binth  : by  doen,  een  leepel  of  twee  onge- 
lefchte  kalk  er’  by  doende : ofte  Gum : 
maftix  i Unc : Spirit : Terebenth : z unc: 
’t  welk  gy  na  de  konft  fmelten  en  daar  na 
gebruiken  kont. 

Anders  fpiritus  Vin : Gum  ma  fticis 
Gummi  Sadroe  : ’twclk  tot  poder  op 
de  Vryffteengekneuftzynde,met  de  Spi- 
ritus in  een  Glazen  Golve  inBalncoMa- 
rae  gefmolten  en  daar  na  in  een  Glazen 
Vleffche  bewaart  wort , na  datmen  al- 
vorens na  het  opkoken  een  gedeelte  Tere* 
benth  Venet:  er’ in  geroerd  heeft. 


DER. 
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Nopens  de  Behandeling  van  het 
Verlakken , met  Duitfcheuit- 
iny  prenten. 

ZOo  gy  luft  hebt  om  van  ’t  begin  tot 
’teynde  u werk  zelve  af  te  doen  , 
gaat  zoo  voort. 

Neemt  een  witte  ongefchilderdetaafel, 
belegt  oftelymt  die  twee  ofte  drie  keeren 
met  lym  met  gemaalen  krytwit  gemengt ,, 
als  gy  ziet  dat  het  ftyf  droog  is  , zoo 
neemt  een  fl.uk  Gotlandfche  iteen  in  de 
eeneeneen  quaft  met  Ichoon  water  inde 
andere  hand  , beftrykt  met  de  quaft  de 
gedroogde  lym  ron  zom  , en  vryf  ofie 
fchuur  met  de  fleenover  het  natgemaak- 
te zonder  vertoeven  heen  , als  gy  dit 
verngthebt,  zoo  neemt  de  quaft  weder- 
om, en  maakt  het  wederom  rr-atig  nat, 
daar  na  met  een  afgefleeten  haaien  vel , 
't zelve  wederom  vryvende  , en  met  de 
platten  des  hands  de  Taafel  zoo  lang  naa 
vryvende  tot  die  droog  cn  glad  is  , op 
E die 
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^ie  wyze  is  de  grond  gereed  om  de  co- 
leur  welke  gy  die  geven  wilt  te  ontfan- 
gcn; 

Neemt  daar  na  Bruin , Swartfel  ge- 
wrecven  Lootwit , Blaauw  ofte  zoda- 
nig een  coleur  als  u behaagt  , en  vryft 
ofte  mengt  die  met  matig  vet  lym  water , 
beflrykt  daar  mede  de  witte  gewaflchen 
grond  , na  het  opdroogen  dezelve  ha« 
jende , hier  op  kunt  gy  u uit  gefneede 
Prenten  na  een  zekere  ordre  fchikken , en 
op  die  wyze  u werk  voltooien  , na  het 
droogen  die  met  een  der  voorzegde 
Ferniflen  overhalende : 

Wyders  moet  men  vaft  (lellen  , dat 
het  vry  beter  en  voordceligcr  is , tot  het 
verlakken,  fwarte  duytfehe  prenten  te  ge- 
bruyken , dezelve  na  het  op  plakken  op  de 
Duitfche  wyze  die  verligtende,  wyl  het 
zeker  is,  dat  de  Coleuren  door  het  op 
plakken , verdooven , en  vaal  worden.  , 
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Aanteekcningen  op  het  Eerde  en 
volgende  Hoofddeelen  des 
Tweeden  Deels. 

QTerke  Gumtrte  tot  de  Lugten  tege- 
ls bruiken  raade  ik  niemand  , maar 
wel  Brandewyn  met  een  weinig  witte 
Candy  Suiker  vermengt  , gevende  dit 
een  heerlyke  ligtheid  aan  de  Lugten. 

Hoe  (louter gy  die aantaft  en  met  min- 
der vreezc  behandelt,  hoe  fraaier  en  ge- 
makkclyker  gy  die  uitwerken  zult. 

Tot  de  Zonnefchynen  ofte  draaien  der 
Zonne  kan  het  bede  het  Beden  geel  van 
verfche  beden  getrokken  gebruiktVor- 
den,  de  fchaduwekan  zyn  derker  beden 
geel,wordende  in  die  ver  we  nooit  een  ros- 
heid befpeurt. 

z Hoedanig  de  voorgronden  behan- 
delt moeten  worden,  zal  men  het  bede 
ontwaar  worden  ; wanneer  men  die  van 
de  bergen  de  blaauwe  genaamt  beginr, leg- 
gende de  verdeaanmet  veelwit  eneenwci- 
nig  Ascus , dezelve  wet  een  weinig  derker 
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Blaauw  fchaduwende  , die  een  weinig 
nader  leggen  met  Ascus,  en  veel  wit  en 
fchaduwen  met  Purperen  Wit,  diedig- 
ter  aanleggen,  leit  men  aan  met  wit  en 
fpaanfch  groen  , en  fchaduwtre  met  zui- 
ver fpaanfch  groen,  die  nog  digter  leg- 
gen worden  met  wit  en  beffen  geel , op 
zommige  plaatzen  met  zuiver  fpaanfch 
groen  en  wit.  Die  byna  voor  aanleg- 
gen worden  in  de  Landfchappen  met 
fterk  fpaanfch  groenen  een  weinig  wit 
aangelegt , gefchaduwt  met  fterke  Sap- 
groenste heel  voor  aan  zyn  met  fterk  Bef- 
fen geel  gefchaduwt  met  Bruine  ooker  en 
beffen  geel,  gediept  met  vette  roet,  ook 
kan  men  de  Indigo  met  Beften  geel  ver- 
mengt tot  fchaduwen  gebruiken,  gebrui- 
kende tot  de  diepfels  een  weinig  fwart. 

3 Tot  de  Huyzen  in  de  groote  Gezig- 
ten  worde  de  roode  menie  van  alle  ver- 
ligters  gebruikt  en  gefchaduwt  met  En- 
gels bruin  , fchoon  met  gumme  aange- 
tcmpeitj  omonderfcheid  m veeletema- 
ken  , word  het  roode  lappen  zap  tot  zom - 
mige  gebruikt , welke  met  menie  en  lap- 
pen zap  ofte  Engels  bruin  gefchaduwt 
worden.  Zommige  worden  met  menie 
en  lappen  zap  vermengt  met  Engels  bruin 
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gefchaduwt. 

De  Hanftcenen  Huizen  worden  ge-; 
meenelykmet  bruinenookergefchaduv/t, 
ofte  worden  aangeleid  met  bruinen  t oker 
en  wit,  gefchaduwt  met  beffen  geel  en 
bruine  ooker,  gediept  met  ooker  en  een 
weinig  roer. 

De  Daken  der  Huyzen  die  men  wil 
dat  Blauw  zyn  zullen,  kan  men  beleg- 
gen met  Indigo  en  wit,  fchaduwenmet 
iterker  verwe. 

DeToorens  die  een  weinig  verder  ftaan, 
willen  wel  met  Menie  en  Wit  vermengt 
belegt  zyn,  en  gefchaduwt  worden  met 
zuivere  menie. 

De  Toorens  die  Blauw  willen  zyn, 
zal  men  met  Daken  Coleur  boven  ge- 
melt,  netbeleggen,  fchaduwen die  met 
fterker  verwe. 

Ook  moet  men  in  agt  neemen  dat  tot  de 
daken  fterke  lappen  met  Gum  aangezet, 
gebruikt  moet  worden. 

Gebouwen  die  verre  zyn , worden  wel 
met  wit  cn  beffen  geel  aangelegt , en 
met  beffen  geel  gefchaduwt , ook  wel 
onaangelegt  met  de  voornoemde  coleur 
geroeft . 

Totdewitte  Marmeris  te  gebruiken, 
L 3 zui* 
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zuiver  wit,  ’twelk  men  naderhand  met 
Kool  (wart  betrekken  , en  hier  en  daar 
met  afch  blaauw  aardig  marmoren  kan  , 
betrekkendezommige  aderen  die  eerft  met 
afchblaauw  belegt  zyn,  met  Indigo  ofte 
goed  Berlynfch  blaauw. 

Rood  marmer  zal  zeer  fchoon  fchynen , 
als  ment  eerft  met  fchoon  witjbelett , ’tzel- 
ve  natzvnde  met  fchoone  Menie  befchom- 
mel|ren*cdaar  namet  ft  erker  verwe  betrekt. 

4 Heerlyk  en  fchilderagtig  vertoont 
zig  het  vledch , als  men  het  naakt  maar 
alleenlyk  fchaduwt,  en  daar  na  met  een 
penceel  uit  de  mond  verdrytt  ’t  zelve  hier 
en  daar  ftout  met  wit  hoogende. 

Carmin  en  ooft  Indifchlnkt  met  elkan- 
der vermengt,  tot  fchaduwedervleefch 
coleuren  te  gebruiken  is  ganlch  nieton- 
dienftig,  en  in  ’t  geheel  niet  af  raaden. 

Ook  is  in  agt  nemen , datdeblofeerin- 
ge  in  ’t  naakt  niet  te  fterk  gdchieden  , 
wordende  daar  door  dikwils  de  prenten 
bedorven. 
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HOOFD  -DEEL. 

Van  de  Metaalen  en  gefleentcns. 

IN  ons  eerfte  Boek  den  Leezer  belooft 
hebbende,  op  zynplaatlé  behooilyk 
berigttedoen  nopens  de  behandelingder 
Bergltoffen , konnen  wy  deezen  nu  niec 
langer  voor  by  gaan  , aangeevende  die 
Coleuren  welken  voor  anderen  daartoe 
dier.ftig  zyn. 

Tot  het  Goud,  die  zoo  begeerde  ftof- 
fe  kan  men  het  verlch  Belten  geel  ge* 
brutken,  Ichaduwende  dat  met  Mente, 
en  diepende  3t  zelve  met  lappen  zap  met 
de  voornoemde  verwe  vermengt , dit 
zal  men  hogen  daarde  fferkftefchiuer*n- 
gen  zyn,  met  fchelp  ofte  blad  goud. 

Anders  kan  men  gebruiken  fchoone 
gutte  gum  met  verfch  beffen  geel  ver- 
mengt, fchaduwen  hetzelve  met  fchoo* 
nc  ft  rkeSaferaan,en  hoge  n dat  als  boven, 
H u zilver  kan  men  beleggen  met  wit 
een  weinig  met  koollwart  gebrooken  * 
dog  zoo  wcimgdat’tnauwlyks  kenbaar  is, 
1 4 dit 
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dit  zal  men  fchaduwen  met  asblaanwen 
een  weinig  Koolfwart,  en  hogen  *t  zel- 
ve met  zilver. 

- Het  Tin  wort  op  dezelve  wyze  behan- 
delt als  het  zilver , uitgenomen  dat  dc 
coleüren  die  men  daartoe  gebryiken  wil 
een  weinig  Blaauwer  zyn  zullen. 

Op  de  Wyze  van  5t  Goude  word  het 
geele  Koper  Mesfink  byde  Duitfchen, 
behandelt , verfchtllende  egtereenigiins 
in  de  fchaduwe,  wyl  de  fchaduwe  van 
’c  geele  Koper  veeltyds  groener  ofte 
blaauwer  is. 

Het  yzer  heeft  volkomentlyk  den  aard 
van  ’tTin  , konnende  die  derhalven  op 
gelyke  wyze  behandelt  worden  , behal- 
ven  dat  men  dat  Metaal  met  een  weinig 
donkerder  coleur  bedekken  kan  , fcha- 
dii wende  ’t  met fierker  verwe,  en  ’tzel- 
ve  zoo  ilerk  niet  hoogende* 

Het  roode  Koper  kan  men  aanleggen 
met  Wit , Menie  en  roode  aard , i’cha- 
duwende  met  roode  aard  en  menie  , en 
diepen  ’rzelve  met  roode  aard  oft  Ver- 
miljoen en  een  weinig  roets. 

Het  Edel  geileenten  als  Diamanten  en 
Siphyrin.êecaet:  kan  men  niet  wel  doordc 
waterverwenopeen  vcriigtendewyze  ge- 
bruikt 


en  Geftecr.ten  id<> 

brui  kt  te  voorfchyn  brengen  , dog  om 
die  in  zommige  Kleedcre  re  doen  uitfte- 
ken  , word  van  de  Duitfche  verligtcrs 
het  Goud,  en  van  c!ê  Nederlanders  h t 
Gecoleurde  zilver  zand  gebruikt , ko- 
mende dit  laaide  aardig  door  zyn  glans, 
met  de  natuur  dicrgelteentens  overeen. 

Iemand  metde  Water  verwen  fchildc- 
rende  kan  dezelve  met  rdle  glans,  fchit- 
tering  en  flikkeringdoor  drie  Coleuren  , 
namentlyk  Witfwarten  Blaauwte  voor- 
fchyn brengen,  gebruikende  in  zommi- 
het  Lappen  zap  en  Spaanfch  groen  , om 
daar  door  de  onderfchcyde  zoortenn  te 
vertoogen. 

S E V E N D E 

HOOFD  -DEEL. 

Aanteekemngen  op  het  Zesde  en 
volgende  Hoofd-dcelen. 

DE  fchorfen  vanBoomen  konnen aan- 
gelegt  worden  met  Wit  en  Swart, 
gele  had  tl  wr  met  Swart  en  Roet  , ge- 
diept met  Herker  Swart  , de  Duitfche 
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vcrligtcrs  gebruiken  om  haar  Prenten 
kende  te  vertoonen  Menie  en  Saferaen, 
’t  welk  men  kan  (chaduwen  met  roeten 
Menie  oi'te  wel  roet  alleen,  ’tisgeenfins 
te  veragten,  wanneer  men  de  dammen 
da  boomen  met  wit  en  rode  aard  beleit,  en 
diepe  met  iLrke  rodeaard  alleen, Sommige 
leggen  de  (lammen  der  boomen  aan  met 
beden  geel  derk , (chaduwen  die  met  roet 
en  Menie  , diepen le  met  roet  alleen. 

Tot  de  (lammen  die  derk  befchaduwt 
zyn,  Ja  geheel  en  al  in  ’c  duider  (laan, 
kan  menSwarten  rodeaard,  ofte  S ware 
en  roet  gebruyken  , lchaduwende  die 
me  derke  roet  en  ( wart,  ofte  fwart  alleen, 
’t  Scaat  zeer  wel  en  vertoont  zig  Schil- 
deragrig, wanneer  men  het  gryze  haar  met 
dun  Swart  fchaduwt  met  derker  dtept, 
en  op  ligtdeplaatzen  met  derk  Wit  na  de 
kond  hoogt. 

Ook  is  ’t  niet  mispryfelyk  in  de  haar 
Coleuren  een  weinig  Witte  gebruiken, 
zoo  den  oefenaar  er  wel  weet  mede  om 
te  (pi  ngen , zyndc  het  anders  geraadener 
het  W ie  uit  het  gebruik  tot  de  haar  . Co- 
kuren  te  houden. 

ó De  Schoepen  worden  aardig  met 
rost  en  Menie  aangek ii , gdchaduwt  met 

der- 
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ker  Roet,  gediept  met  een  weinig  roet 
en  Swart. 

Ofte  met  beden  geel  aangeleü  en  met 
lierke  roet  gelchduwt. 

Ook  kan  men  die  met  roet  alleen  be- 
leggen, en  fchaduwcn  met  tlerke  roet. 

Menie  en Saferaen  met  een  weinig  was 
vermengt  isdienftig  totaanlegginge  van 
zommige  Schepen , ’t  welk  men  met  Me- 
nie fchaduwen  kan. 

De  Zeylen  den  Schepen  worden  dik- 
maals  aangelegt  met  zuiver  Wit  en  met 
beffen  geel  aardig  gefchaduwt. 

Ofte  men  laat  de  witte  grond  dispa- 
pierszuiver,  fchaduwende  het  zelve  met 
beden  geel  dun,  tooiende  dezelve  mee 
lterkerbruine  ooker. 

Ook  kan  men  de  zeylen  die  men  roo  i 
vertoonen  wil,  aanleggen  met  Wit  en 
een  weinig  Menie  fchaduwende  die  met 
Lappen  root. 

De  Malt  en  fpriet  Sc  caet  : kan  men 
ligtheids  huiven  met  Menie  beleggen  , 
fchaduwendedie met  rodeaard,  dc mar- 
ien ofte  raaden  met  Swart. 

De  Spiegels  Sécaet:  dcrSchecpen  kan 
men  zoo  fraay  maken  als  men  begeert  w yl 
er  geen  valte  Coleuccn  00  zyn. 

Wal 
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Wat  aanbelangt  de  Colcuren  der  vlag- 
gen , de  kenteckencn  daar  van  zyn  niet 
ver'chillende  van  die  Wapenen , waar- 
om wy  den  Lcczer  en  Oefenaar  na  dat 
lloofJdeel  wyzen. 

7 De  Rotten  kan  ~ncn  aardig  beleggen 
met  menie  enWit.fchaduwendeSommige 
r l iatzenmet  Menie  flerk.  Sommige  met 
Menie  en  Lappen  rood  , inde  natte  Me« 
ricen  Wit  kan  men  hier  en  daar  wel  ee- 
r.ige  loflc  ftreepen  leggen , met  W it  groen 
Geel  Sc  cact : 

Andere  Rot fen  kan  men  beleggen  met 
Menieen  roet  , enlchaduwen  metfterker 
Roer , ofte  wel  Roet  en  Swart. 

Wy  hebben  in  ’t  voorige  gefprooken 
da:  het  zeer  aardig  is,  wanneer  men  dcB  x>- 
menmetdun  Spaanfch  groen  beleir,  met 
fterker  Ichaduwt  en  met  fwaar  Groen 
diept,  maar  veel  aardiger  vertoont  het 
zig  , wanneer  men  deBoomen  met  Wit 
cn  Groen  aanlegt , en  met  fterker  zuiver 
Groen  fchaduwt. 

In  een  Landfchap  kan  men  zommige 
Hoornen  met  Wit  cn  Groen,  zommige 
met  Sapgroenen  Wit  beleggen , fchadu- 
wende  die  met  Spaanlch  ofte  zapgroen , 
ook  wel  met  Indigo  en  beffen  geel  ofte 
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Indigo  met  veel  Spaanfch  Groen,  om  in 
de  groente  onderlcheid  te  maaken. 

De  gronden  der  Landfchappen  kennen 
aardig  met  Wit  en  Groen,  Witenbes- 
fen  geel  beleid  en  gefchaduvvt  worden. 

<;  Zomtnige  Hoogduitfche  Verligters 
gebruiken  toe  de  Leeuw  bellen  geel  ofte 
Saferaen,  en  fchaduwen  dit  mee  roet. 

Anders  Menie  en  Saferaen,  en  fcha* 
duwen  dit  met  Roet. 

De  Tyger  leggen  zotnmige  met  Wit 
aan,  fchaduwen  die  met  dun  Swart  en 
maaken  de  plekken  met  fterk  Swart. 

Aardig  vertoont  het  zig , wanneer  men 
een  Koe  ofte  Paart,  met  matige  rode  aard 
fchaduwt,  ’t  zelve  diept  met  fterkerver- 
we  , namentlyk  Engellch  bruin,  en  ’t 
hoogt  met  fterk  Wit,  op  dte  wyze  dat 
het  Wie  in  ’t  Rood  en  het  Rood  tot  ze- 
kere hoogte  in  ’c  Wit  kome  te  fmelten. 

De  Katten  zoo  ze  Wit  met  vlekken 
vertoonen,  kan  men  die  op  de  wyze  des 
Tygcrs  behandelen  behalven  dat  men  de 
bek  dte  men  van  de  Tyger  rood  maakt,  in 
de  Katten  vleefch  verwig  vertoonen. 

't  Wort  voor  goet  gekeurc  als  mende 
Geit  niet  aanlegt,  met  bellen  geel  en  roet 
middelmatig  fterk  Ichaduwr,  enmet  zui- 
ver roet  alleen  uithaald.  " Tot 
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Tot  zommigc  honden  kan  men  ge- 
bruiken dunne  Menie  als  water  aange- 
lengc,  de  lchiduw  verngten  met  fterker 
Menie  en  de  dieping  met  matig  Engelfch 
Bruin. 

De  ICoejen  willen  ook  weltverande- 
rings  hal  ven  niet  aangelegt  zyo  , maar 
hier  en  daar  met  afchblaauw  gefchaduwt  , 
en  met  Swart  matig  gediept. 

Zommigc  leggen  de  Harten  aan  met 
Beffen  geel  en  een  weinig  Bruyne  oolter, 
fchadu  wende  die  met  Roet,  diepcnzeraee 
Roet  en  Swart. 

Tot  de  Wolven  gebruiken  de  Hoog. 
duirfche  verligters  Saferaen  en  een  wey- 
nig  Roet , fchaduwen  dezelve  met  Roet 
en  diepen  die  met  Swart- 

ii  De  Hoogduitfchezyn omrent  haar 
Coleuring  in  de  Vogelen  Zeldzaam  en 
aardig,  iit  hebbe  gezien  een  Muffcheop 
deze  wyze  behandelt,  die  zeer  Flattec- 
rende  en  fraay  voortquam. 

Het  hoofd  een  weinig  uitgezondert  was 
met  blaauwe  dunne  aslche  gefchaduwt  en 
de  partye  der  viertjes  met  Swart aange- 
haalt,  gediept  met  fterker  Swart,  de  borft 
was  onder  den  bek  met  Swart  aardig  ge- 
fchaduwt, en  hec  onder  ligcliaam  met 
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afchblaauw  dun  geteint  en  met  Swart  uit- 
gehaald;de  ftaarc  en  V leugeltn  waren  met 
dun  Beffen  geel  beleit  met  Roet  gefcha- 
duwt  en  hier  en  daar  met  Swart  aange- 
haald , voor  het  overige  hadden  zy  de  bclc 
en  pooten  met  een  weinig  beffen  geel  en 
rood  lappen  beleid. 

1 1 De  gemakkelykfte  wyze  die  men 
in  wateren  te  verligten  gebruiken  kan  is 
deze.  Schaduwt  u water  met  fchoon 
Spaanfchgroen  en  een  weinig asblaauw  , 
diept  het  met  Indigo  en  Spaanfchgroen 
en  hoogt  het  daar  geen  Ichaduwen  zig 
vertoonen  met  Sneeuw  wit , dat  men  daar 
na  met  dun  zuiver  Spaanfch  groen  be- 
fchommelen  kan. 

Golven  der  Zee  wateren  die  gefcha- 
duwt  zyn  konnen  met  fchoon  llerk 
Spaanfchgroen,  ook  wel  Spaanfchgroen 
en  Swart gefchaduwt worden,  en  hogen 
het  Schuimen  der  baaren  en  elders  daar  het 
wit  moet  zyn  met  zuivere  Lootwic. 

Dit  was  het  Oefenaar  dnt  wy  voor  had- 
den u mede  tedeeleu  , niet  twyffèlende 
of  gy  zult  defe  rcgulen  in  agt  neemende,en 
op  de  nette  fwaarte  uwer  Verwen  letten- 
de , volmaakt  u voorneernen  hier  door 
magtig  worden  , fluitende  hier  medeon- 
da 
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de  aantcekeningen  een  einde  van  ’rge- 
heele  Werk  maaken.de. 
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HET 

ONTDEKTE  GEHEYM, 

Om  de  nieuwe  Saxifche  Coleuren  te 
verwen» 


’t  TS  een  feekere  waarheit,dat  ’er  noch  duy* 
J_  fenden  van  geftelteniflfen  en  werkingen 
der  dingen  in  de  natuure  verborgen  leggen, 
dewelke  aan  ’t  Menfchelyke  Gefelfchap  tot 
groote  nuttigheit  konden  ftrekken  , indienfe 
ons  bekendt  waren.  Men  ontdekt  dikwils  Ey- 
genfchappen  aan  Dingen  , die  men  alvoorens 
voor  eene  Waanwyfe  Droomerey  gehouden  had- 
de , indien  ons  niet  de  Ondervindinge  , dewel- 
ke voor  ’t  grootfte  gedeelte  door  een  enkel  ge* 
val  geleydt  wierdt , daar  van  overtuygde.  In 
den  beginne  defer  Eeuwe  foude  men  alle  de 
geene  voor  lieden  van  fwakke  harflens  en  dwaa- 
fen  gehouden  hebben , die  zich  hadden  laaten 
voorftaan  te  beweeren , dat  de  menfchelyk® 
lichaamen,en  by  kans  alle  dingen  in  de  wereldt, 
vuur-vonken  van  zich  geven,  wanneerfe  door 
een  Ding  aangeraakt  wierden,  ’t  geene  met  een 
ander  onder  geduurig  wryven  bevindelyke  Ding 
gemeenfchap  hadde ; dat  het  aanraaken  van  fuik 
een  Ding  vogels  kan  dooden ; dat  men  op  die 
wyfe  wyngeeft  in  de  brandt  kon  fteeken  j en 
M an= 
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andere  diergelyks  voormaals  ongehoorde  wer- 
kingen meer.  W y fouden , fegge  ik , fulks 
alvoorens  onmoogelyk  hebben  konnen  geloo- 
ven , indien  wy  naar  de  Ontdekkinge  der  E- 
Uüriciteh , en  de  ontelbaare  Proeven  tot  der- 
felver  bevorderinge  ondernomen , door  de  on- 
dervindinge  niet  daarvan verfeekert waren.  An- 
dere Ontdekkingen , die  ’er  gemaakt  zyn , heb- 
ben even  fulke  onbekende,  en  alvoorens  nooyt 
vermoede  Eygenfchappen  der  Dingen  te  ver- 
flaan  gegeven.  Wie  kan  ’er  diernalven  aan 
twyffelen,  dat  die  Dingen  noch  duyfendenvan 
geftelteniflen  en  werkingen  hebben , die  wy  tot 
onfe  groote  nuttigheit  konden  befteeden , in- 
dienfe  ons  bekendt  waren.  In  ’t  byfonder  is 
de  Chymie  in  nieuwe  uytvindingengantfchon- 
uytputtelyk.  Ik  houde  niets  voor  foo  onge- 
rymt , als  de  ydele  kond  van  Goudt  te  maa- 
ken , en  geene  meeninge  foo  dwaas , als  wan- 
neer men  gelooft , dat  het  eene  metaal  zich  in 
’t  andere  foude  laaten  veranderen;  fchoon  men 
de  verbeeteringe  der  Metaalen , die  op  reede- 
lyke  gronden  (leunt,  niet  geheel  kan  verwer- 
pen. Neen,  hier  toe  moet  men  de  Edele  Chy- 
mie niet  befteeden.  Maar  vermits  ’er  in  de  ver- 
fchillende  vermenging  der  Mineralien  en  Salien , 
en  de  Wateren  en  Oliën,  daar  uyt  gemaakt, 
noch  geheel  befondere  werkingen  verborgen  leg- 
gen, dewelke  tot  nuttigheit  van  hetMenfche- 
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lyke  Gefelfchap  konnen  befteedt  worden  • foo 
is  de  Chymie  voor  eenen  menfche,  den  wel- 
ken Godc  ’t  varmoogen  en  ruft  heeft  verleent, 
ook  begeerte  om  de  wereldt  nuttelyk  te  wor- 
den, eene  der  voornaamfte  Beefigheden.  Wan- 
neer men  de  gelegenheit  enden  eerften aanvang 
aller  nuttelyken  uytvindingen  overweegt ; dan 
zynfe  by  kans  alle  door  de  Chymie  ontdekt  ge- 
worden; en  mogelyk  is  ons  noch  flechts  het 
kleynfte  gedeelte  daar  van  bekendt.  Dies  ware 
het  feer  te  wenfchen , dat  Groote  Monarchen 
en  andere  Groote  Perfonagien  , haar  aan  dier- 
gelyke  nuttelyke  uytvindingen  meer  gelegen 
lieten  zyn.  Zy  verquiften  eene  meenigte  van 
Geldt  tot  onnutte  dingen, en  veele  zyn  buyten 
dien  liefhebbers  van  de  Chymie,  doch  om  op 
eene  onmoogelyke  wyze  Goudt  voor  zich  te 
laaten  maaken.  Indien  zy,  in  de  plaats  van 
foo  veele  onnutte  verquiftingen , of  van  debe- 
driegelyke  Alchymiften, die  zy  onderhouden, 
een  aanlienlyk  Jaar-geldt  aan  een  man  befteéd- 
den , dewelke  de  werkinge  der  Dingen , foo  wel 
in  de  Phy fik  , als  Chymie  volkomen  verftondt, 
en  die  genoegfaamen  vlydt  en  luft  hadde,  om 
allerley  Proeven  te  maaken:  dan  fouden ’er fee- 
kerlyk , ten  voordeele  van  het  Menfchelyke  Ge- 
felfchap , en  derfelver  eygene  ftaaten , eene  mee- 
nigte van  nuttelyke  ontdekkingen  gemaakt  wor- 
den. Zy  felve  indien  zy  fulke  Proever»  weeke- 
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lyks  eenige  uuren  wildea  bywoonen,  fouden 
daar  aan  een  aangenaam  Tydtverdryf  hebben. 
Want  niets  kan  ’er  foo  vermaakelyk  zyn , als 
foo  veele  wonderbaare  werkingen  en  verfchy- 
ningen  in  de  Phyfik  en  Chymie  meedeteaan- 
fchouwen,  en  daar  over  reedelyke  Befchou- 
wingen  te  maaken. 

De  uytvindinge  der  nieuwe  Saxifche  Verwen , 
van  de  welke  ik  hier  wil  handelen,  hebben my 
tot  deze  Betrachtingen  aanleydinge  gegeven. 
Wie  hadde  zich  noch  voor  korte  Jaaren  ooyt 
konnen  voorftellen  , dat  men  de  Chymifche 
Tindturen  tot  de  Verf-konft  kan  gebruyken; 
terwyle  men  veelmeer  altydt  gelooft  heeft,  dat 
daar  door  de  Verwen  geheel  bedorven  wierden. 
Ondertuffchen  gefchiedt  het  Verwen  der  nieu- 
we Saxifche  Verwen  op  die  wyfe;  en  ’t  is  ’er 
foo  verre  van  daan,  dat  zulke  Tinfturen  aan 
de  Verwen  fchaade  fouden  toebrengen,  dat  daar 
door  de  Verf-ftoffen  veelmeer  op  het  volko- 
menfte  worden  ontbonden,  en  Verwen  daaruyt 
voortgebragt , die  veel  vuuriger  en  gloeyender 
zyn,  als  onfe  voormaalige  wyfen  van  Verwen 
nooyt  hebben  voortgebragt. 

Gelykerwyfe  een  toevallig  Geval  aan  fulke 
nieuwe  uytvindingen  gemeenelyk  het  grootfte 
aandeel  heeft:  Alfoo  zyn  ook  defe  nieuwe  Ver- 
wen op  fuik  eene  wyfe  ontdekt  geworden.  De 
eerfte  uytvinder  , dewelke  in  Grooten  Hay» 
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woonde , en  een  Rechts-Geleerde  was , de  Hee- 
re  Barth  genoemt,  foude,  by  gelegenheit  dat 
h)  in  de  Chymie  arbeyde,  daarop  geleydt 
zyn.  Defe  Óntdekkinge  baant  ons  den  weg 
tot  een  geheel  nieuwe  Verf-konft,  welker 
Grondt-flellingen  en  geheele  Theorie  , van  de 
voorgaande  wyfe  van  Verwen,  feer  veel  ver- 
fchillen : En  indien  wy , als  reedelyke  men- 
fchen , geneegen  zyn , om  aan  ’t  betere  boven 
het  Hechtere  den  voorrang  te  geven ; dan  moe- 
ten wy  noodtfaakelyk  trachten  , in  defe  uytvin- 
dinge  verder  voort  te  arbeyden , en  defelve  tot 
fuik  eene  volmaaktheit  te  brengen , dat  wy  de 
oude  manieren  van  Verwen  geheel  verhaten , en 
defe  nieuwe  behandelinge  in  derfelver  plaats 
konnen  brengen , want  ’t  is  feeker , dat  defe  wy- 
fe van  Verwen,  haar  byfonderen  voorrang  en 
voordeel  heeft,  die  wy  by  de  oude  Verf-konft 
nooyt  konnen  verkrygen.  Ik  fal  dit  klaarder 
toonen , en  tot  dien  eynde  geen  zwaarigheid  maa- 
ken  het  Geheym  te  ontdekken , ’t  geene  federt 
aan  de  wereldt  noch  niet  opentlyk  is  medege- 
deeld Doch  fal  men  ’t  my  ook  niet  quaalyk 
konnen  nemen , dat  ik  het  geene  ik  aan  defe 
Verwen,  door  ontelbaar  veele  Proeven felve heb 
uytgevonden,  en  waar  door  zich  defe  Verwen 
reedts  in  een  hoogen  graadt  van  volkomenheit 
bevinden , voor  als  noch  voor  my  behoude. 

Het  geene,  ’t  welke  men  als  den  hooftgrondt 
M 3 tot 
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tot  de  nieuwe  Saxifche  Verwen  moet  aanfien , is 
het  Vitriool-Olie.  Terwyle  daar  door  de  Blaau - 
we  Verwe  wordt  toebereydt ; foo  ontftaat  ook 
daar  door , uyt  t’zaamenfettinge  met  de  Geele 
Verwe , het  Saxifche  Groen : En  men  kan , of 
de  Stoffen  naar  de  gemeene  wyze  alvoorens  Geel 
Verwen  , of  zich  van  een  byzondere  Geele 
Tinétuur  bedienen , waar  van  ik  vervolgens  fal 
fpreeken.  Om  een  loot  Indigo  tot  defe  nieu- 
we Verwe  te  ontbinden , neemt  men  8 loot  Vi- 
triool-Olie, en  laat  daarin  2 loot  witten  Ko- 
bald,  die  kleyn  gemaakt  en  door  een  haairen 
zeef  gelaaten  is , in  een  fachte  warmte  24  uu- 
ren  lang  digereeren.  Wanneer  men,  in  een 
Chymifchen  Oven,  zich  van  heet  zandt  be- 
dient , en  het  daarin  fet , dan  is  een  veel  kor- 
teren  tydt  daar  toe  genoegfaam.  Terwyle  de 
Kobald  Metallifche  deeltjes  by  zich  heeft, en 
vermits  ook  het  Vitriool-Olie  veele  kooper- 
deeltjes  by  zich  befluytjfoo  ontftaat  ’ er,  door 
derfelver  ontbindinge  , en  gemeenfchappelyke 
vermenginge  in  de  warmte  het  geene,  ’t  welke 
aan  defe  Verwe  den  luyfter  geeft.  Want  het  is 
eene  G rondt- ftellinge  in  de  Theorie  der  nieuwe 
Verwen,  dat  een  byfonderen  luyfter  der  Ver- 
wen telkens  door  Metallifche  deeltjes  moet 
voortgebragt  worden.  Indien  men  dit  te  recht 
hadde  overwoogen , dan  foude  men , op  defe 
Grondt-ftellinge , door  de  reedts  lange  beken- 
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de  S charlaaken- V erwe  hebben  konnen  geleydt 
worden.  Want  het  is  feeker,  dat  de  byfon- 
dere  luyfter  van  ’t  Scharlaaken,  enkel  van  de 
Metallifche  deeltjes  van  ’tTin  ontftaat.  Ik  ben 
door  forgvuldige  Proeven  daar  van  overtuygt 
geworden.  Het  Sterkwater  veroorfaakt  de  ver- 
hooginge  der  Verwe  uyt  het  Carmozyn;  ’t 
gcene  de  natuurlyke  Verwe  der  Couchenille  is, 
in  eene  helder  Roode  Verwe;  maar  het  Tin 
geeft  dien  in  het  donkere  vallende  luyfter,  ’t 
welke  het  Scharlaaken  uytmaakt.  Doch  wor- 
den ’er  in  defe  nieuwe  Verf-konft  noch  ontel- 
baar veele  Proeven  vereyfcht , om  die  Metal- 
lifche deeltjes  uyt  te  vinden,  die  zich  voor  een 
iegelyke  Verwe  fchikken.  Want  die  felve  Me- 
tallifche deeltjes,  dewelke  aan  d’eene  Verwe  den 
luyfter  geven  , bederven  eene  andere  Verwe 
geheel  en  al.  Volgens  defe  aanmerkingen  kon- 
nen wy  verder  voortgaan.  Wanneer  men  met 
den  Vitriool-Olie  en  den  Kobald  op  die  wyfe 
gehandelt  heeft;  dan  doedt  men  daar  by , een 
loot  feer  kleyn  gewreevene  befte  Indigo , en 
roert  het  met  een  ftok;  en  feer  wel  om.  De 
Indigo  fal  daarin  geweldig  opwellen ; ’t  geene 
dan  juyft  het  teeken  is,  hoedaanig  zich  defe 
vermenginge  fchikt,  om  de  fyne  deeltjes  van 
den  Indigo  te  ontbinden.  Men  laat  het  daarna 
noch  andere  24  uuren  in  een  fachte  warmte 
ftaan;dan  is  de  geheele  Verwe  gereedt.  Ik  doe 
M 4 wel , 
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wel , beneffens  den  Kobald , noch  andere  Stof- 
fen in  den  Vitriool-Olie ; die  feer  daar  toe  die- 
nen , foo  wel  om  den  luyfter  der  Ver  we  te 
verhoogen  , als  eene  duurfaamheit  envaftigheit 
aan  defelve  te  geven : maar  vermits  het  my  foo 
veele  Proeven  en  arbeydt  gekoft  heeft ; foo  fal 
men  ’t  van  my  niet  konnen  begeeren , dat  ik  de- 
felve voor  als  noch  meededeele. 

Wanneer  men  nu  verwen  wil , foo  wordt 
het  ftof  door  die  zouten  toebereydt , die  eene 
duurfaame  Verwe  veoorfaaken,  en  ’t  geene  de 
verwers  het  inweeken  noemen.  Naar  dat  men 
het  ftof  heeft  uitgefpoelt , en  laaten  koudt  wor- 
den, dan  doedt  men  iets  van  de  bovengemelde 
Verf-Tinduur , in  dat  felve  kookende  water, 
’t  geene  noch  van  de  zouten  befwangevt  is , naar 
de  maate , dat  men  veel  of  weinig  ftof  heeft, 
en  naar  dat  het  felve  eene  heldere  of  donkere 
Verwe  fal  krygen.  Twee  goede  thee-lepels  vol 
van  de  T induur,  zyn  altydt  genoeg  tot  een 
elle  Stoff,  ’t  geen  tot  een  en  een  halve  Saxifche 
elle  breedt  is , om  daar  aan  een  fchoone  Blaau- 
we  Verwe  te  geven.  Daar  worden  naauwelyks 
eenige  minuten  vereyfcht , om  het  Stoff,  ’t  gee- 
ne men  daarin  heen  en  weer  trekt,  alle  Verwen 
toe  te  brengen  , die  het  felve  aanneemt.  Doch 
laat  men  het  felve  een  quart  uur  langer  kooken , 
om  de  Verwe  dies  te  beeter  te  beveiligen.  De 
Quant iteit  van  de  Verf-T induur  verderft  de 

Verwe 


Het  Ontdekte  Geheym'.  iSj 

Verwe  hooyt.  Men  krygteene  donkerder  Ver- 
we , wanneer  men  te  veel  neemt , en  eene  hel- 
dere, wanneer  men  te  weinig  neemt.  In  te- 
gendeel kan  men,  wanneer  de  Verwe  eenige 
minuten  daarna  noch  te  helder  is,  noch  iets  van 
de  Tin&uur  nadruppelen.  Wanneer  de  Verwe 
genoegfaam  opgekookt  is , dan  wordt  het  ftoff 
in  kout  Rivier-water  uitgefpoelt. 

Wanneer  men  het  Saxifche  Groen  wil  verwen  : 
Dan  bedient  men  zich  van  het  ftof , het  zy  het 
felve  eerft  op  de  gemeenewyfe  Geelgeverftis, 
en  handelt  op  de  hier  vooren  befchrevene  wy- 
fe,  niet  anders,  als  of  men  Blaauw  wilde  ver- 
wen, behalven  dat  als  dan  Hechts  weiniger  Tinc- 
tuur vereyfcht  wordt : of  men  gebruykt  hier 
toe  een  byfondere  Geele  Tinftuur.  Defe  Gee- 
3e  Tinétuur  wordt,  naar  dat  men  Blaauw  ge- 
ver ft  heeft,  in  dit  felve  water  gedaan,  ’tgee- 
ne  noch  Blaauwe  deeltjes  genoeg  heeft , om  dooi- 
de vermenginge  met  het  Geel,  de  Groene  Ver- 
we  voort  te  brengen.  Maar  wil  men  donker 
Groen  hebben ; dan  moet  men  noch  wat  Blaau- 
we Tindhiur  nadoen.  De  Geele  Tindtuur 
moet  men  in  grootere  quantiteit  nemen ; naa- 
mentlyk  op  eene  elle  ftoff,  omtrent  een  vieren- 
deel pondt , indien  de  Verwe  ftark  fal  worden.- 
Want  de  Verff-ftoffe  word  hier  niet  in  fulke 
teedere  deeltjes  ontbonden  , als  by  de  blaauwe 
Verwe.  Voor  ’t  overige  foo  wordt  hier  even 
M 5 foo- 
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foodaanig  gehandelt , als  by  de  blaauwe  Verwe.' 
Het  ftoff  wordt  alvoorens  door  de  zouten  toe- 
bereydt.  Men  laat  het  felve  een  goedt  quart 
uur  lang  kooken , en  fpoelt  het  als  dan  in  koudt 
Rivier-water , doch  fterker  uyt , wyl  de  Geele 
Tinéhiur  meerder  vuyligheit  by  zich  heeft. 

Defe  Geele  Tin&uur  wordt  op  de  volgende 
wyfe  gemaakt.  Men  neemt  Curcuma  naar  dat 
men  veel  of  weinig  Tinéhmr  wil  maaken , en 
het  achtfte  of  thiende  deel  foo  veel  j4uripig- 
mentum  of  Geel  Sirfenicum ; welke  beide  feer 
fyn  en  onder  malkander  gewreven  moeten  zyn , 
en  giet  in  een  glaafen  of  ferpentinen  Mortier 
foo  veel  fterk  water , of  Spiritum  Vitrioli  daar- 
op, op  dat,  wanneer  het  genoegfaam  onder  mal- 
kander gewreven  is , een  dunne  brey  daar  uyt 
wordt.  Als  dan  giet  men  ’er  foo  veel  Rivier- 
water by,  dat  het  zich  naar  wel  onder  malkan- 
der geroert  te  zyn , bequaamelyk  in  een  glaafen 
vat,  met  een  glaafen  gefleepenen  Hopper,  laat 
ineieten.  Dit  herhaalt  men,  wanneer  de  Mor- 
tier  niet  groot  genoeg  is,  en  men  veel  Tinótuur 
wil  maaken.  Als  dan  neemt  men  op  acht  loot 
verbruykt  fterk-water  j een  loot  Vitriool-Olie, 
of  twee  loot  Oleum  Tartari , en  giet  het  in  5 
of  6 verfcheyde  maaien  daar  onder.  By  een 
iegelyke  ingietinge  moet  de  Tin&uur  fcnielyk 
wel  omgefchut  worden.  Want  vermits  hier 
fuure  en  middel-zoute  in  de  Tin&uuren  t’zaa- 

men 
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men  komen ; foo  verwekken  zy  eenige  werkin- 
ge  en  warmte  ; waar  -door , fohder  fchielyke 
omfchuddinge,  de  verwe  fchaade  lydt.  Eyn- 
delyk  dan  fet  men  defe  alfoo  toebereyde  Tinc- 
tuur z^uuren  in  eene  fachte  warmte,  en  fchudt 
defelve  geduurende  dien  tydt  eenige  reyfen  wel 
pm ; dan  is  defelve  gereedt  ,en  men  kanfe  vee- 
le  maanden  lang  tot  gebruyk  bewaaren.  Ik  voe- 
ge hier  wederom  noch  eenige  anderen  ftofferi 
by , die  foo  wel  de  Verwe  beveiligen , als  mee- 
de  de  Tinctuur  veel  Verf-ryker  maaken ; doch 
dewelke  ik  voor  als  noch  niet  bekendt  kan  maa- 
ken, Defe  hier  befchrevene  Geele  Tindtuur, 
geeft  ook  voor  zich  een  feer  fchoone  duurfaame 
Geele  Verwe, dewelke  in  eene  fcherpe kooken- 
de  folutie  van  zeep , niet  het  minfte  van  haare 
fchoonheit  verlielt. 

Het  geene  ik  hier  nu  bekendt-maaken , is  ’t 
gantfche  Geheym  van  de  Saxifche  Verwen, en 
is , onder  alle  de  ProcelTen  , die  ’er  in  de  wereldt 
omgaan  , en  noch  voor  verborgentheden  ver- 
kocht worden,  feekerlyk  de  befte.  Ik  heb  de 
geheele  wyfe  van  behandelinge  opentlyk  willen 
meededeelen ; foo  wel , om  fulke  kraamereyen 
onnut  te  maaken  ; als  meede , om  bequaame  lie- 
den, die  luft  hebben,  tot  nuttigheit der Men- 
fchelyken  Gefelfchap  allerley  Proeven  en  Be- 
vindingen te  maaken,  gelegenheit  aan  de  handt 
te  geven,  om  in  dit  foort  van  nieuwe  Verf- 

konft. 
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kond,  verderen  voortgang  te  konnen  maaken; 
nademaal  ik  uyt  een  feeker  kleyn  gefchrift , on- 
langs uytgekomen , heb  waargenomen , dat  ’er 
menfchen  zyn,  dewelke  de  voorkeure  en  nut- 
tigheit  van  defe  nieuwe  Verwen  infien,  en  tot 
fulke  Proeven  genegen  zyn.  Doch  heb  ik  te 
gelyk  de  geheele  handelwyze  diesaangaande  wil- 
len meededeelen ; om  de  voorrechten  daar  van  foo 
veel  te  klaarder  te  konnen  aantoonen , welke  de- 
fe nieuwe  Verwen  boven  d’oude  manieren  van 
Verwen  in  der  daat  hebben. 

Wanneer  men  de  wyfe  van  behandelinge  van 
de  Saxifche  Verwen, door  my  hierbefchreven, 
naauw  overweegt , dan  fal  defe  voorkeur  ligte- 
lyk  uytmunten.  Wyl  ’er  tot  8 loot  Vitriool- 
olie maar  i loot  Indigo vereyfcht  wordt;  wyl 
twee  thee-leepels  vol  van  defe  Mixtuur,  een 
elle  ftoffe  verwen,  en  wyl  defe  twee  thee-lee- 
pels vol  noch  geen  Quintje  van  de  Tinétuur 
uytmaaken : foo  volgt  het  natuurlyk,  dat  ik, 
volgens  defe  nieuwe  wyfe,  met  een  loot  Indi- 
go meer  kan  verwen,  dan  men  naar  de  voor- 
maalige  oude  wyfe,  met  een  pondt  Indigo  niet 
heeft  konnen  doen.  Wat  eene  verbaafende 
meenigte  van  Verf-deeltjes  moeten ’er  alfoo  niet, 
volgens  de  Verf-konft  tot  hier  toe,  zynverloo- 
ren  gegaan  ? en  in  welke  ongemeen  fyne  deelt- 
jes moeten  niet  de  Verf-ftofFen,  volgens  defe 
nieuwe  Verf-konft  ontbonden  werden?  Maar 
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wie  en  fiet  ook  niet , wat  voor  een  ongelyk 
beetere  en  voordeeliger  weg  ons  hier  wordt  aan- 
geweefen,  die  ons  de  Verwen  veel  beter  koop 
verfchaft , als  wyfe  tot  hier  toe  gehadt  heb- 
ben? Want  het  pondt  Vitriool-Olie  koft  in 
Saxen  eenen  (Duytfchen)  Daalder  (*);  en  wan- 
neer men  het  felfs  klaar  maakt , gelyk  by  ftar- 
ke  Manufacturen  feer  wel  gefchieden  kan ; dan 
fal  het  naauwelyks  half  foo  veel  komen  te  kof- 
ten.  In  tegendeel  befpaart  men  3 1 loot  Indi- 
go, waar  van  het  pondt  op  de  minfte  plaatfen 
voor  een  (Duytfchen)  Daalder  (*)  te  krygen 
is.  De  Kobald , en  de  andere  Ingrediënten  , 
die  ik  ’er  volgens  myne  uytvindinge  by voege , 
zyn  foo  goedtkoop  datfe  niet  waardig  zyn  be- 
reekent  te  worden.  Het  voordeel  is  alfoo  feer 
begrypelyk. 

Vermits  het  oogmerk  der  Verwen  is,  datfë 
den  ftoffen  eene  fchoonheit  byfetten , en  ze  in 
d’oogen  doe  vallen : dies  behoeft  het  geen  be- 
wys,  dat  defe  nieuwe  Verwen  boven  de  oude 
ook  in  defen  een  groote  voorkeur  hebben.  De 
luyfter  en  de  gloeyendheit  der  Verwen,  waar 
mede  zy  in  d’oogen  vallen , is  ’t  eerfte  ’t  geene 
wy  daar  aan  ontdekken ; en  ik  hebbe  noch  geen 
foo  fwak  ooge  ontmoedt , ’t  geene  niet  aan  de- 
fe Verwen  een  ongelyk  grooter  welgevallen  fou- 


(*)  Dit  is  omtrent  3S  ftuyvers  Hollandtfch, 


I<)®  Het  Ontdekte  Geheym. 

de  gehadt  hebben , dan  aan  de  oude  Verwen. 

Defe  nieuwe  Verwen  geven  ook  een  byfon- 
der  ken- merk  van  zich,  dat  in  haarde  waare 
en  rechte  wyfe  van  behandeiinge  is  waargeno- 
men, waarvan  wy  ons  te  bedienen  hebben.  Want 
volgens  de  wyfe  van  verwen  tot  hier  toe , heb- 
ben wy  ons  omtrent  de  meefte  Verwen  voldaan 
moeten  houden , wanneer  zich  de  Verf-deeltjes 
op  de  oppervlakte  der  laakens  genoegfaam  vaft 
gehegt  hebben ; terwyle  , in  tegendeel , in  ’t 
midden  , of  ’t  binnenfte  pit , noch  voor  ’t 
grootfte  gedeelte  is  wit  gebleven.  Doch  defe 
nieuwe  Verwen  doordringen  ook  de  dikfte  laa- 
kens door  en  door  jen  laaten  ons  daar  door  met 
feekerheit  befluyten , tot  wat  voor  een  byfon- 
dere  duurfaamneit  defelve  gedreven  konnen 
worden , wanneer  wyfe  eerfl:  door  Proeven  en 
tydt  tot  haar  volkomenheit  hebben  gebragt. 

’t  Is  waar,  de  Verwen  moeten  niet  alleen 
goedt  jn  d’oogen  vallen , maar  defelve  moeten 
ook  duurfaam  zyn ; dat  is  , zy  moeten  het 
weer  , als  lucht,  fonne  en  den  regen  konnen 
verduuren.  Want  vermits  wy  met  de  kleêren 
allerley  gevallen  onderhevig  zyn , en  ze  niet  des- 
wegen draagen , om  daar  meede  beftendig  in 
de  kamer  te  blyven;  foo  leert  ons  der  fclver 
gebruyk  en  oogmerk  reedts , datfc  defe  Eygen- 
fchap  moeten  hebben.  Men  noemt  dierhalven 
de  fulke  goede  Verwen,  dewelke  door  ’tweêr 

geen 
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geen  merkelyken  fchaade  lyden,  en  in  tegen- 
deel Hechte  Verwen,  dewelke  defe  Eygenfchap 
niet  hebben.  In  delen  nu  fchynen  de  nieuwe 
Saxijche  Verwen  eenig  gebrek  te  hebben.  Want 
fchoonfe  een  geruymen  tydt  aan  ’t  weer  tegen- 
ftant  konnen  bieden ; egter  verliefen  zy  doch 
eyndelyk  iets  van  haare  voorgaande  gefteltenif- 
fe ; fchoon  ik  geloove , dat  de  meefte  van  onfe 
foo  genoemde  goede  Verwen,  ten  minften  der 
geenen,  die  wy  in  Duytfchlandt  geverft  heb- 
ben , door  de  lengte  der  tydt  een  gelyke  ver- 
andering ondergaan.  Want  ’t  is  feeker,  dat 
zich  de  Fran^oijfen  veel  meer  op  goede  enduur- 
faame  Verwen  bevlytigen , dan  wy ; gelyk  dan 
ook  de  Regeeringe  aldaar  een  byfondere  forg 
daar  voor  draagt ; nademaal  een  Meedelidt  van 
de  Akademie  der  Wetenfchappen  beftendige 
Proeven  daarin  doen  moet , en  naar  de  uytkomft 
derfelven  vervolgens  Verordeningen  en  Regle- 
menten voorgefchreven  worden.  Maar  geno- 
men ook,  dat  defe  nieuwe  Verwen  noch  niet 
volkomen  duurfaam  waren ; fouden  wy  wel 
deswegen  defen  nieuwen  weg  verhaten , dien 
wy  noch  eerft  foo  korteling  bewandelen , en 
den  welken  wy  noch  geenfints  door  genoeg- 
faame  Proeven  uytgevorfcht  hebben;  terwy- 
le  wy  voor  ’t  overige  aan  defe  Verwen  foo 
veele  voorrechten  waarnemen  ? Ik  oordeele 
neen ; en  onfe  tyden  fouden  fuik  een  ontdek- 
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kinge  niet  waardig  zyn , indien  wy  alfoo  wil- 
den handelen.  Veelmeer  moet  ons  dit  gebrek 
aanfpooren , het  felve  uyt  den  weg  te  ruymen ; 
en  defe  uytvindinge  tot  fuik  eCne  volmaaktheit 
te  dry  ven,  tot  dewelke  zy  feekerlyk  gefchikt 
is.  De  oude  Verwen,  aan  de  welke  wy  nu 
federt  foo  veele  Eeuwen  meefteren , fullen  on- 
wrikbaar in  den  aanvang  oneyndig  gebrekkely- 
ker  geweeft  zyn,  dan  defe  nieuwe.  Ontel- 
baare  Proeven  hebbenfe  eyndelyk  in  dentegen- 
woordigen  ftandt  gebragt ; en  fchrandcre  kop- 
pen fullen  ’er  geen  groote  moeyte  aan  behoeven 
te  befteeden,om  de  nieuwe  in  een  veel  volmaak- 
ter ftandt  te  brengen. 

’t  Is  my  reedts  feer  verre  gelukt,  om  dele 
nieuwe  Verwen  duurfaam  temaaken.  Die  Proe- 
ven, de  welke  ik  verwe,  houden  niet  alleen 
drek  en  limoenfap  uyt , fonder  vlakken  te  kry- 
gen ; maar  de  kookende  falutie  der  zeep , neemt 
flechts  een  feer  kleyn  gedeelte  van  haare  verwe 
yeg.  Volgens  de  Grondt-ftellingen  der  Verf- 
konft,  is  het  de  fcherpfte  Proeve  van  duurfaa- 
me  Verwen,  wanneerfe  zich  vyf  minuten  in 
eene  kookende  falutie  van  zeep  bevinden , fon- 
der een  merkelyke  verminderinge  aan  haare  Ver- 
we te  lyden.  Men  is  als  dan  vaft  verfeekert , 
dat  zy  ook  tegens  ’t  weêr  aan  konnen ; fchoon 
men  defe  ftellinge  niet  ’t  achterfte  vooren  kan 
keeren,  en  feggen,  dat  alle  Verwen,  dewelke 
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de  lcookende  folutie  der  zeep  niet  uytftaan, 
ook  ’t  weer  niet  konnen  wederftaan.  Want, 
by  voorbeeldt , de  Scharlaaken-Verwe  kan  niets 
minder  dan  de  kookende  folutie  van  zeep  ver- 
draagen;  en  nochtans  is  defelve  tegens  ’t  weer 
feer  beftendig.  Om  eene  Verwe  duurfaam  te 
maaken , komt  het  feer  veel  op  de  Zouten  aan , 
die  men  tot  het  toebereyden  der  Stoffen  ge- 
bruykt.  Volgens  de  Theorie  van  de  Verf- 
konft,  wordt  de  vaftigheit  der  verwe,  daar 
door  veroorfaakt  , dat  de  tuffehen-wyte  der 
wolle  en  ftofïê,  door  de  zouten  genoegfaam 
wyder  gemaakt,  en  de  Verf-deeltjes  vervol- 
gens door  defe  te  rug  geblevene  zoutedeeltjes 
in  zich  gevat  worden;  foodaanig,dat  zy  by  de 
•verkoelinge  tot  vafte  Cryftallenaanfchieten,  de- 
welke de  fonne , lucht  en  reegen  niet  in  ftandt 
zyn  wederom  te  ontbinden.  Men  heeft  federt , 
volgens  defe  Theorie,  feekere  zouten,  als  in 
’t  byfonder  Wynfteen  en  Alluyn , voor  be- 
quaam  gehouden,  t’elkens  fulke  vafte Cryftal- 
len  voor  te  brengen ; en  wanneer  men  by  on- 
dervindmge  gefien  heeft , dat  de  ftoflên , felfs 
op  ’t  befte  met  defe  zouten  toebereydt  zynde, 
nochtans  door  feekere  Verf* ftoffen;  als  by  voor- 
beeldt, door  ’t  Brafilien  hout , geen  duurfaa- 
me  Verwe  hebben  gekreegen ; dan  heeft  men 
aan  die  Verf-ftoftèn  alleen  de  fchuldt  gegeven , 
en  geöordeelt , datfe  geenfints  bequaam  zyn , onj 
N duur- 
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duurfaame  Verwen  voort  te  brengen.  Doch 
volgens  myne  Grondt- {tellingen  , worden  de 
verwende  deeltjes , van  de  zout-cryftallen  niet 
foo  wel  in  zich  gevat , maar  doorgaans  met  de- 
felve  vermengt.  Wanneer  nu  de  verwende 
deeltjes  fulke  Eygenfchappen  aan  zich  hebben, 
dewelke  eene  volkomene  vermenginge  en  veree- 
niginge  met  de  zout- deelt; es  niet  toelaaten ; dan 
konnen  ’er  ook  geene  vafte  Cryftallen , en  ge- 
volgelyk  ook  geen  duurfaame  Verwe  ontftaan. 
In  tegendeel  füllen  zich  mogelyk  andere  zouten 
vinden  , dewelke  met  de  natuur  der  Verf-deelt- 
jes  beter  overeenftemmen , indien  men  demoey- 
te  wil  doen,  van  ’er  Proeven  van  te  maaken. 
Toen  ik  op  defe  Grondt-ftellinge  by  bevin- 
dinge  geleydt  wierdt , foo  heb  ik  tot  de  nieu- 
we Saxifche  Verwen  andere  zouten  verk  oor  en , 
dan  de  gewoone  vermenginge  van  Wynfteeen 
en  Alluyn;  en  eyndelyk  heb  ik  de  geene  ge- 
vonden , dewelke  aan  defe  nieuwe  Verwen 
reedts  eene  groote  duurfaamheit  geven ; foodaa- 
nig  datfe , gelyk  ik  gefegt  heb , de  fcherpfte 
Proeve  van  kookende  zeep  by  kans  voikomen 
konnen  uytbouden  ; en  daar  is  geen  twyffel , dat 
men  defe  duurfaamheit  door  nieuwe  Proeven, 
fiiet  noch  hooger  foude  konnen  dryven. 

Hoe  veel  ’er  aan  de  verkiefinge  der  zouten 
gelegen  is , daar  van  ben  ik  door  eene  andere 
bevindinge  volkomen  overtuygt  geworden.  Ik 
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heb  uytgevonden , door  even  diergelyke  Chy- 
mifche  Tinduren  , het  Scharlaaken  , op  eene 
nieuwe , byfondere  en  feer  voordeelige  wyfe  te 
verwen.  Naar  dat  ik  nu  door  ontelbaare  Proe- 
ven die  T induren  hadde  uytgevonden,  welke 
de  Couchenille  volkomen  ontbinden  ; ( want 
men  moet  weten,  dat  die  Oliën  en  T induren  , 
dewelke  by  de  eene  Verf-ftoffe  tot  de  ontbin- 
dinge  gebruykt  konnen  worden , de  meefte  en  by 
kans  alle  andere  Verf-ftoffen  geheel  bederven;) 
foo  was  ik  over  myn  uytvindinge  feer  verblydt. 
Doch  ik  bevondt,  dat  ik  naauwe/yks  halver- 
wegen  gekomen  was ; vermits  alle  de  zouten , 
dewelke  federt  tot  nu  toe  by  de  Verwerey  ge- 
woonelyk  waren,  met  myn  Tinduur  niet  wil- 
den werken , en  de  ftoffen  tot  derfelver  aannee- 
minge  bequaam  maaken.  Naar  ontelbaare  veele 
Proeven,  bleven  ’er  ftukjes  ftof,  naar  dat  ik 
defelve  uuren  kng  hadde  laaten  kooken,  by  kans 
noch  geheel  wit , niet  tegenftaande  het  water 
de  voortreffelykfte  Roode  Verwe  h dde.  Hyn- 
delyk , naar  een  meenigte  van  vergeeffchen  ar- 
beydt  vondt  ik  die  zouten  üyt,  dewelke  met- 
de  natuure  der  Couchenille , en  derTinduren, 
tot  derfelver  ontbinding  gebruykt,  volkomen 
overeenflemden.  Daar  door  wierdt  niet  alleen 
het  ftof  tot  de  aanneeming  der  Verwe  bequaam 
gemaakt ; maar  de  Verwe  ontfing  ook  fuik  eene 
duurfaa&heit , diergelyken  men  voormaals  by 
Na  Jt 
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*t  Scharlaaken  nooit  heeft  konnen  hoopen.  ’t 
Is  bekendt , dat  het  voormaalde  Scharlaaken, 
wanneer  men  het  vyf  minuten  in  eene  kooken- 
de  folutie  van  zeep  legt , alle  fyne  verwe  ver- 
heft , en  naauwelyks  een  fpoor  nalaat , van  ooyt 
geverft  geweeft  te  zyn  Daardoor  gebeurt 
het  ook , dat  het  Scharlaaken  door  drek  en  fuu- 
righeit,ook  alle  vettigheden,  feer  vlakt.  Maar 
dit  van  nieuws  uytgevondene  Scharlaaken  , kan 
thien  minuten  en  langer,  zich  in  eene  fcherp 
kooken  Ie  folutie  van  zeep  bevinden , fonder 
iets  merkelyks  van  fyn  verwe  te  verliefen.  Daar 
blyft  een  feer  hoog  en  fchoon  Roofen-roodt 
over,  en  men  kan  daar  uyt  ligtelyk  op  delfelfs 
duurfaamheit  een  befluyt  maaken.  Nochtans 
gebruyke  ik  tot  dit  Scharlaaken  naauwelyks  een 
vierde  gedeelte  van  de  Couchenille,  als  'erop 
d'oude  wyfe  tot  nu  toe  gebruykelyk  geweeft  is, 
en  men  heeft  moeten  befteeden.  En  vermits  de 
noodige  Tinfturen  tot  derfelver  ontbindinge  ins- 
gelyks  niet  hoog  komen  te  ftaan,wyl  deftof- 
fen  daar  toe  ongemeen  goedt  koop  zyn,  en 
flechts  eene  eygene  klaarmaaking  vereyflehen; 
fo  koft  dit  Scharlaaken,  wanneer  men  ook  de 
moeyte,die  tot  het  maaken  der  Tincturen  ver* 
eyfcht  wordt  , beneffens  arbeydt  , kooien  en 
alles  reekent , naauwelyks  half  foo  veel  te  ver- 
wen , als  het  Scharlaaken  tot  hier  toe  gekoft 
heeft.  Men  wordt  daar  uyt  hoe  langs  hoe  meer 

over- 
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overtuygt,  wat  voor  een  voordeeligen  weg  wy 
door  defe  nieuwe  wyfe  van  verwen  ontdekt  heb- 
ben; en  wat  voor  eene  meenigte  van  Verf-deelt- 
jes,  door  de  oude  wyfe  van  verwen,  geheel 
zyn  verloortn  gegaan.  Alfoo  dunkt  my,  dat 
wy  met  de  bevindingevanonfefchrandereEeu- 
we  weinig  overeenkomftig  foude  handelen, in- 
dien wy  defen  weg , door  verdere  Proeven  , niet 
ten  voordeele  wilden  gebruyken.  Menkanver- 
feekert  zyn, dat  men  voor  een  iegelyke  Verwe 
eene  Verwende  Tinduur  kan  uytvinden.  Ik 
heb  noch  eene  andere  Tinduur  uytgevonden , 
om  gemeen  Roodt  feer  duurfaam  en  goedt  koop 
te  verwen;  en  ik  kan  reedts  door  de  verfchillen- 
de  vermengingen  der Tind uren,  by  kans  alle  dc 
Verwen,  die  ’er  in  de  wereldt  zyn,  voortbrengen. 

Men  foude  mogelyk  tegens  deze  nieuwe  Ver- 
wen noch  konnen  inbrengen,datfe  aan  deduur- 
faamheit  der  wolle  en  ftoffen  fchaade  toevoeg- 
den ; nademaal  ’er  uyt  de  hier  befchrevene  wy- 
fe van  behandelinge  blykt,  dat  daar  toefcher- 
pe  en  bytende  Tinduren  en  Stoffen  genomen 
worden.  Doch  dunkt  het  my  niet, dat  defete- 
genwerpinge  eenig  fondament  heeft , vermits  de- 
fe Tinduuren  in  fuik  een  kleyne  quant iteit  ge- 
nomen , en  met  fuik  een  groote  meenigte  van 
water  vermengt  worden , dat  derfelver  voorgaan- 
de vreetende  Èygenfchap,  die  buyren  dien  in 
de  ontbindinge  der  Verf-ftoffen  ,een  groot  ge» 
N 3 deel» 
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deelte  van  haare  kragt  verlooren  hebben , noch 
foude  overblyven.  Wat  voor  werkinge  konnen 
doch  twee  thee-lepels  vol  Vitriool-Olie  of  5 a 
4 thee-leepels  vol  Sterk-water  noch  hebben, 
wanneerfe  in  435  mingelen  water  uytgebreydt 
worden, die  ’er  ten  minften  vereyfcht  worden , 
wanneer  men  een  elle  ftoffe  wil  verwen?  De 
ondervindinge  heeft  ons  ook  noch  niet  over- 
tuygt,  dat  de  nieuwe  Saxifche  Verwen  de  laa- 
kens  en  ftofïèn  mnrwer  maaken ; en  men  heeft 
noch  eene  andere  bevindinge,  by  de  Scharlaa- 
ken-verwe  tot  hier  toe  gebruykt.  Totdefever- 
we  wordt  naar  proportie  veel  meer  Sterk-water 
genomen ; nademaal  tot  twee  oneen  Couchenille, 
by  kans  een  once  Sterk-water  gebruykt  wordt. 
Egter  hebben  wy  noch  niet  bevonden , dat  de 
Scharlaakene  laakens  onfterker  zyn.  Ik  heb  my 
op  alle  wyfe  van  de  duurfaamheit  der  wolleen 
ftoffe  by  defe  nieuwe  Verwen  poogen  teover- 
tuygen.  Ik  heb  de  vaftigheit  van  enkel  geverf- 
de draaden  , tegens  witte  en  op  de  oude  wyfe 
geverfde  wollene  draaden  van  eenderley  fterk- 
te , op  veelderley  wyfen  geprobeert.  Doch  ik 
heb  niet  bevonden , datfe  minder  fterk  waren  ; 
maar  ik  heb  aan  defelve  veelmeer  eene  giootere 
duurfaamheit  waargenomen. 

Offchoon  nu  foo doende  alle  tegenwerpingen, 
die  men  teeens  defe  nieuwe  Verwen  kan  formee- 
ren , weinig  of  geheel  geen  grondt  hebben ; eg- 
ter 
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ter  heeft  men  begonnen  defelve  in  de  wereldt  feer 
te  berifpen.  Men  brengt,  omfe  veracht  te  maaken, 
al  het  geene  by,  ’t  welke  ik  thans  heb  opge- 
loft.  Sonderling  verwydt  men  aan  ’t  Saxijche 
Groen  , dac  het  van  drek , vlakken  krygt.  ’t 
Kan  zyn,  dat  de  meefte  ftoffen,  die  men  hier 
en  daar  verkoopt,  dit  gebrek  hebben ; offchoon 
by  myne  Proeven  dit  gebrek  my  nooyt  is  ge- 
bleeken.  Want  men  heeft  feer  Hechte  proceffen 
van  defe  nieuwe  Verwen  alom  verkogt.  De 
Heere  Autheur  van  ’t  bovengemelde  kleyne  ge- 
fchrift  van  de  Saxtfche  Verwen  verhaalt,  dat 
een  feeker  menfch  by  den  eerften  uytvinder, 
de  behandelinge  fyner  Verwen  door  lift  eenig- 
fints  heeft  uytgevorfcht.  Defe  is  daarna  overal 
om  gereyft , en  heeft  dat  proces  verhandelt.  Maar 
vermits  hem  niet  alles  be wuft  was,  foo  heeft 
hy  ook  maar  eene  Hechte  behandelinge  konnen 
meededeelen.  Ik  geloove  dit  bericht  foo  veelte 
eerder,  vermits  ik  heb  bevonden  , dat  de  geene, 
die  dit  proces  geweten  hebben, een  veel  Hech- 
ter wyfe  van  behandelinge  in  haare  redenvoerin- 
gen hebben  te  verftaan  gegeven,  dan  die  ik  hier 
meededeele.Maarindiehook  het  Saxtfche  Groen, 
’t  geene  volgens  een  Hechte  proceduere  geverft 
is , door  drek  vlakt ; foo  vraage  ik  alle  de  Ver- 
wers,die  defe  verwe  foo  feer  verachten , of  het 
niet  boven  dat  Groen , ’t  geene  op  de  oude 
wyfe  geverft  wordt  , ongemeene  voorkeuren 
N 4 heeft  ? 


2,00  Het  Ontdekte  öekeym, 

heeft  ? Het  oude  Groen  lydt  niet  alleen  veel 
meer  van  ’t  weer;  en  vlakt  niet  alleen  van  drek  ; 
maar  felfs  ook  de  minfte  fuurigheden , als  azyn, 
wyn,  en  diergelyken , veroorfaaken  niet  alleen 
daar  aan  aanmerkelyke  vlakken ; maar  een  geheel 
veranderinge  der  Groenen  Verwe  in  Blaauw; 
terwyle  in  tegendeel  het  flechfte  Saxifche  Groen, 
door  de  meefte  foorten  van  fuurigheden , niet 
de  minfte  veranderinge  ondergaat.  Men  behoor- 
de ten  minftennietfooopentlykongerymtte  be- 
rifpen  , indien  men  iets  in  verachtinge  wilde 
brengen. 

In  ’t  algemeen  kan  menhetalseenealgemeene 
regel  aanmerken , dat  men  by  eene  nieuwe  uy t- 
vindinge  altydt  op  het  berifpen  en  ’t  ge- 
fchreeuw  der  geenen  weinig  acht  moet  geven , 
die  federt  die  felve  faak  op  de  oude  wyfe  heb- 
ben geoeffent.  Defe  regel  is  foo  wel  by  de  nieu- 
we uytvindingen  in  de  wetenfehappen , als  by 
alle  de  overige  konften  en  handelingen  wel 
gegrondt.  De  menfehen  moeten  geheel  andere 
neygingen  en  hertstochten  hebben  , indien  zy 
met  gelaatenheit  fouden  konnen  aanfehouwen, 
dat  het  geene , ’t  welke  zy  met  foo  veel  moeyte 
van  kindtsgebeente  af  aan  geleert  hebben,  en 
waar  door  zy  zich  geneeren , eensklaps  onnut 
gemaakt  en  verydelt  wordt. 
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Van  ’t  egte  Porcellain , foo  wel  van  ’t  Chi- 
neefche,  als  Saxifche. 

BY  ’t  maaken  van  ’t  egte  Porcellain,  heeft 
men  Fierderley  noodig : 

Foor  eerfl , de  Stoflfe , waar  van  het  felve 
gemaakt  wordt. 

Ten  tweeden , de  konft , om  allerley  vaateh 
te  maaken. 

Ten  derden , de  coleuren , om  het  felve  te 
fchilderen. 

En  ten  vierden , het  branden,  dat  men  het 
naamentlyk  op  fuik  eenen  Graadt  in ’t  vuur  weet 
te  brengen,  gelyk  deffelfs  Eygenfchap  vereyfcht. 

EERSTE  AFDEELINGE. 

Fan  de  S toffe , waar  uyt  het  Porcellain  ge- 
maakt wordt. 

Tot  de  compofbie  van  ’t  Porcellain  worden 
in  China  twee  ftoffen  vereyfcht;  gelyk  meede 
twee  foorten  van  Olie  en  Vernis,  dewelke by 
ons  de  Glafuer  zyn.  d’Eene  van  defe  ftoffen 
wordt  Pet untje , en  de  andere  Koalin  genoemt. 
In  Saxen  bedient  men  zich  insgelyks  van  twee 
ftoffen , tot  het  corpus  van  ’t  Porcellain.  d’Ee- 
N 5 ne 
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ne  is  een  Alkalifche  Talkjpath,  en  de  andere  ee- 
iie  Aarde  van  eene  geheel  byfondere  geftelte- 
nifle ; wit  of  geelachtig ; ook  fomtyds  wat  in 
’t  roodtachtige  fpeelende ; en  daar  by  foo  facht 
om  aan  te  tarten , als  nauwelyks  Fluweel  ge- 
voelt wordt. 

Uyt  de  Petmtfe  wordt  een  liqueur  uytge- 
trokken , dewelke  Petmtfihe- Olie  genoemt,en 
in  China  in  de  plaats  van  de  Glafuer  gebruykt 
wordt.  Een  andere , dewelke  uyt  kalk  gemaakt 
wordt,  noemt  men  Kalk-Olie.  In  Saxen  be- 
dient men  zich  van  ’t  Blejfpath  tot  de  Glafuer. 

d’Eerfte  praeparatie  der  Petuntfe , beftaat  daar- 
in, dat  men  defelve  met  een  yferen  mooker 
kleyn  flaat ; defelve  tot  een  grofachrig  Poeyer 
reduceert,  en  vervolgens  in  een  mortier  op  ’t 
allerfynfte  kleyn  maakt.  Wanneer  de  fteen  ge- 
noegfaam  gewreven  en  fyn  is , foo  dat  men  het 
poeyer  van  fachtigheit  met  de  vingeren  niet  kan 
voelen , dan  doedt  men  het  in  een  vat , met  wa- 
ter gevult , en  roert  het  by  kans  een  uur  lang , 
met  een  groote  fpaadel  door  malkander.  Wan- 
neer nu  het  water  wederom  eenigen  tydt  geruft 
heeft,  dan  neemt  men  de  witte  huydt , die’er 
boven  op  dryft,  weg;  dewelke  aldaar  4 of  5 
vingeren  dik  is , werpt  defe  gecoaguleerde  ftoffe 
in  een  ander  vat  met  water ; en  gaat  voort , met 
het  omroeren  van  ’t  water  in  ’t  eerfte  vat , en 
met  de  affcheppinge  van  ’t  Coaguli  in  ’t  twee- 
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de  vat;  foo  lange,  tot  dat  ’er  niets  meer  dan  het 
grove  Keyfandt  van  de  overbly  ft ; den 

welken  men  van  nieuws  wederom  wryft,  en 
daar  meede  handelt  als  boven.  Betreffende  het 
tweede  vat,  waarin,  gelyk  gemeldt  ,het  geene 
is  geworpen,  ’t  welke  men  van  ’t  eerfte  vat 
heeft  afgefchept  ; daar  meede  handelt  men  op 
de  volgende  wyze.  Soo  haaft  als  ’t  water  in  het 
felve  volkomen  ruft,  en  geheel  klaar  is  gewor- 
den , dan  giet  men  het  geheel  facht  af.  Maar 
’t  fediment , ’t  geene  als  een  deeg  op  den  grondt 
van  ’t  vat  blyft,  doet  men  in  een  vlakke  kas, 
en  ftelt  defelve  in  de  opene  lugt , maar  noch- 
tans toegedekt , op  dat  ’er  geen  regen  en  ftof 
in  kan  vallen.  In  defe  kas  laat  men  den  deeg 
droog  worden. 

Op  defelve  wyfe  prepareert  men  in  Saxen 
den  Alkalifchen  Spath , gelyk  de  Chineefen  haa- 
re  Petuntfe  toebereyden. 

De  Koalin , als  de  tweede  ftoffen  dewelke 
tot  de  compofitie  van  ’t  Chineefcbe  Porcellain 
vereyfcht  wordt , is  eene  feer  fubtiele  aarde, 
en  derfelver  preparatie  beftaat  in  ’t  volgende. 
Men  doedtfe  in  een  groot  vat,  met  water  ge- 
vulr,  en  roertfe  fterk  door  malkander.  Soo 
haaft  als  men  defelve  een  weinig  heeft  laaten 
ruften,  dan  giet  men  ’er  het  troebele  water  van 
af,  en  in  een  ander  vat.  Op  het  voorige  fe- 
diment giet  men  wederom  verfch  water ; en  dit 
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herhaalt  men  foo  dikwils , tot  dat  ’er  niets  meer 
op  den  grondt  blyft  leggen , als  een  grofach- 
tig  fandt ; ’t  geene  men , als  nergens  toe  goedt 
2ynde,  weggiet. 

Alvoorens  ik  verder  gaa,  moet  ik  de  twee 
fteenen,  naamentlyk  de  Chineefe  Petmtfe , en 
den  Saxifchen  Alkalifchen  Spath , befchryven, 
en  aanwyfen , hoedaanig  defelve  van  malkander 
Zyn  onderfcheyden. 

De  Petmtfe  is  een  harde  Rotsfteen.  Dèflelfs 
verwe  fpeelt  uyt  den  witten  in  ’t  groenachtig 
graauwe , en  is  door  ’t  vuur  onfmeltbaar.  In- 
dien men  defen  fteen,  voor  de  verbryfelinge 
calcineerde , dan  ware  hy  feekerlyk  veel  ligter  fyn 
te  krygen : maar  de  Calcinatie  verderft  denfelven, 
en  maakt  hem  tot  de  compofitie  van  ’t  Porcel- 
lain  onbequaam , nademaal  defelve  daar  door  van 
de  befte  krachten  berooft  wordt.  Enalfoofou- 
de  hy  by  fyne  Byflaapfter  geene  werkinge  kon- 
nen  doen.  Dierhalven  moet  hy  foo  rouw , ge- 
lyk  defelve  uyt  fyne  Moeder  gebrooken  wordt, 
gepulverifeert  worden,  op  dat  men  hem  by  de  aar- 
de, als  fyn  Gemaalinne , kan  byvoegen.  Men 
vergeeve  my  dele  Chymifche  uytdrukkingen. 
IVIeenig  een  foude  miffchien  denken,  dat  ik  de 
faak  niet  verftondt , indien  ik  my  niet  eensvan 
de  eygene  fpreekwyfe  van  feekere  Chymiften 
bediende. 

Dusdaanig  is  het  ook  met  den  Spath  geftelt. 

Dit 
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Dit  is  meede  fuik  een  harde  Rots-fteen.  Doch 
is  desfelfs  Verwe  licht  Vleefch-verwig;  welke 
bleeke  roodigheit  flechts  uyt  den  witten  fpeelt : 
waar  uyt  het  dan  ontftaat , dat  het  Porcellain , 
’t  geene  daar  van  gemaakt  wordt  , veel  witter 
en  fchoonder  valt , dan  dat  uyt  de  Petmtfe , de- 
welke groen  uytfiet,  en  ook  met  eene  reedelyk 
groove  aarde  omcingelt  is.  Waarom  dan  fee- 
kerlyk  het  Chineefche  Porcellain  in  ’t  blaauw- 
achtige  moet  fpeelen,  en  alfoo  niet  van  fuik 
eene  aangenaamheit  is  , gelyk  als  ’t  Saxifche. 
Beyde  defe  foorten  van  fteenen  zyn, gelyk  ge- 
fegt  is,  onfmeltb3ar,  en  daar  foude  uyt  geen 
van  beyde,  indien  hy  alleen  bleef,  felfs  niet 
door  ’t  fterkfte  vuur, een  Corpus  ontftaan.  Dit 
hadden  de  Engelfchen  behooren  te  weten.  Zy 
dachten  Porcellain  te  maaken , indien  zy  flechts 
de  Petmtfe  hadden.  Zy  kogten  dierhalven  in  ’t 
heymelyk  geprepareerde  Petmtfe , en  naamen- 
fe  meede  , om  ’er  Porcellain-proeven  van  te 
maaken.  Doch  de  goede  Heeren  vonden  zich 
in  haare  hoope  bedroogen.  Toen  de  Chineefen 
dit  vernaamen , lachten  zy  daar  over , en  zey- 
den.  ,,  De  Heeren  Europëers  waren  wonderly- 
„ ke  lieden.  Zy  wilden  lichaamen  fonder  been- 
„ deren  maaken , daar  doch  geene  fonder  defe 
„ niet  konden  gaan  noch  ftaan”.  Doch  moet 
fulks  hier  ’t  achterfte  vooren  verftaan  worden. 
Want  de  Aarde  kan  niet  voor  de  Beenderen 

geno- 
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genomen  worden , maar  wel  voor  ’r  vleefch ; 
terwyle  in  tegendeel  de  Petuntfe  en  de  Spath  de 
onderfleuninge , of  de  Beenderen  volkomen  kon- 
nen  vertoonen. 

Niet  een  iegelyk  foort  van  fteen,  van  den 
bovengemelden  aardt  is  hier  toe  ten  eerften  be- 
quaam ; maar  men  moet  die  geene  verkiefen , 
welke  niet  met  fuik  een  groove  aarde  vermengt 
is.  De  geene , dewelke  fuyver  , offchoon  niet 
doorfichtig  is,  is  de  belle. 

Thans  fal  ik  de  aardt  en  wyfe  verklaaren  , 
hoedaanig  de  Chineeftchen  haar^  Glajfuer  maaken. 
Sulks  gefchiedt  op  de  voJgende  wyfe.  Men 
foekt  de  fchoonfte  Petuntfe-ttee nen  uyt , wafcht 
defelve , en  praepareertfe  foodaanig , gelyk  hier 
vooren  gemeldt  is.  Uyt  dit  Praparatus  trekt 
men  den  Olie,naamentlyk  hetallerfynfte  flyk; 
houdt  het  zelve  liquid , en  werpt  op  hondert 
pondt,  ioo  pondt  Borax;  welk  zout  de  Chi- 
neefen  Cbekeio  noemen.  Daar  op  neemen  zy 
gebrande  Kalk  - ft  een  en  , en  bluffchenfe  met 
water  terwyle  zy  het  flechts  met  de  hand, 
of  met  een  ftrooijen  beefem  daar  op  fpat- 
ten  ; tot  dat  de  kalk  vervallen  en  fubtiel  ge- 
worden is.  Als  dan  neemen  zy  denfelven , 
en  ook  vaare>n-kruydt , ( Felix ) en  maaken  ft  ra- 
turn  Jltper  ftratum  onder  den  blooten  Hemel, 
en  wel  eenen  taamelyken  hoop.  Daar  op  ftee- 
ken  zy  denfelven  met  vuur  in  den  brandt , en 
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laaten  al  het  yaaren-kruydt  in  den  kalk  verbran- 
den ; en  fulks  herhaalen  zy  wel  vyf-  of  fes- 
maal,  Na  dat  men  nu  eene  meenigte  van  alfche 
van  den  Kalk  en  van  ’t  Vaaren-kruydt  verzaa- 
melt  heeft , dan  werpt  men  het  felve  in  een 
fteenen  vat  vol  water , en  doedt  tot  100  pondt 
defer  Alfche,  1 pondt  Borax,  en  fcheydt  de 
grove  fubftantie  daar  van  af.  Defe  Olie,  de- 
welke insgelyks  liquid  gehouden  moet  worden, 
is  gelyk  als  de  ziele  van  den  eerftenOlie.  De- 
fe beyde  Oliën  worden  in  een  gelyk  gewicht 
t’zaamen  gefet ; en  dit  is  naderbandt  der  Chinee- 
fen  haar  Glafutr. 

In  Saxen  bedient  men  zich  , gelyk  reedts  ge- 
meldt  is,  van  ’t  Blyfpath . Hier  van  moetmen 
de  fuyverlïe  ftukken  uytfoeken,  defeKe  waf- 
fchen,  tot  het  allerfubtielue  Oofif  maaken,  en 
’t  fynfte  daar  van  in  een  liqueur  uyttrekken. 
Dit  geeft  een  veel  fchoonder  Glaftter , dan  de 
Cbineefche. 

TWEEDE  AFDEELINGE. 

Hdn  de  IConfi  om  allerlej  Haat  en  te  maaken. 

Voor  eerfl:  foo  moet  m n den  Petmt-fteen 
en  de  a 'oalin  componeeren  of  vermeng  n.  Defe 
vermenginge  gefchiedt  op  de  vol  e .1?  wyfe. 
Vooralle  dingen  moet  men  fya  oogmerk  naar 
de  fynheit  van  ’t  Porcellain  fchikken,  ’t  g e- 
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ne  men  wil  tnaaken.  Men  neemt,  naamentlyk  , 
tot  het  fynfte  foort , van  ’t  eene  foo  veel  als 
van  ’t  andere.  Tot  het  middelfoort  neemt 
men  vier  deelen  Koalin , op  drie  deden  Petmtfe ; 
ook  felfs  by  het  groffte  foort. 

In  Saxen  gefchiedt  defe  Compofitie  op  die 
felve  wyfe,  en  men  fet  aldaar  de  Aarde  en  den 
Spath  in  defelve  proportie  t’zaamen , gelyk  in 
China.  > 

De  allermoeyelykfte  arbeydt  is  , defe  twee 
fpeties  t’zaamen  te  kneeden  j ’t  geene  of  in  een 
groot  bekken,  of  in  daar  toe  gemaakte  vlakke, 
kallen  van  hout ; gefchiedt ; in  dewelke  het  de 
arbeydts-lieden  met  de  voeten  doortreeden , en 
tot  den  allerfynften  deeg  maaken , gelyk  de 
Pottebakkers  haare  kley , op  dat  beyde  de  fpe- 
ties wel  met  malkanderen  verenigt  worden. 
Wanneer  dit  gefchiedt  is,  dfn  Haat  men  ’er 
vierkante  Hukken  van , plaatftfe  ftaapel-wyfe  in 
fteenen  of  houten  kafiTen , die  op  een  vochtige 
plaats  moeten  Haan;  en  laat  die  malTa  3 of  4 
weeken  in  defelve  Haan , op  datfe  zich  dies  te 
beeter  t’zaamen  vereenigen  ; nademaal  defelve 
binnen  die  tydt  putreficeert  en  een  vuylen  reuk 
krygt , ook  blaauw  en  groen  begint  te  worden. 
Doch  wordtfe  meede  foo  taay , als  een  taaye 
deeg,  terwylfe  te  vooren  feer  kort  en  murwe 
was.  Maar  kan  menfe  in  voorn  .dt  klaar  maa- 
ken, en  een  Jaar,  ja  noch  langer  Haan  laaten. 
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dan  is  het  foo  veel  te  beter.  Want  hoe  lan- 
ger defelve  ftaat , dies  te  fchoonder  worden  de 
vaaten.  Doch  moet  men  defelve  niet  droog 
laaten  worden , maar  foo  veel  als  noodig  is  met 
water  bevochtigen. 

Thans  neemt  defe  Mafla  foo  wel  de  Potte- 
bakker  als  de  Formeerder,  in  den  arbeydt , om 
allerley  vaaten  daar  uyt  te  maaken.  Van  den 
arbeydt  defer  beyden  fal  ik  in ’tbyfonderfpree- 
ken.  Na  dat' nu 

de  Pottebale^er 

de  MalTa  wederom  van  nieuws  doorgekneedt , 
en  met  water  week  genoeg  gemaakt  heeft , dan 
neemt  hy  defelve  op  de  Draay-fchyf,  gelyk 
hy  anderfints  met  gemeene  kley  gewoon  is  te 
'handelen,  en  draayt  ’er  de  vaaten  van;  doch 
in  eene  noch  taamelyke  onformelykheit , fterk 
«n  dik.  Als  dan  ftelt  hy  fe  op  eene  plank  aan 
de  lucht  j en  laat  de  meefte  waaterachcigheit 
évaporeeren.  Dit  gefchiedt  zynde , dan  neemt 
hy  de  vaaten  voor  de  tweedemaal  op  de  fchyf, 
en  draayt  defelve,  met  daar  toe  gemaakte  In- 
ftrumenten  van  Staal , op  ’t  fynfte , fubtiel  en 
dunne.  Daar  by  heeft  hy  eene  form  van  pleyfter 
by  der  handt ; neemt  het  dunne  gedraayde  ftuk , 
doopt  het  in  ’t  water , ftelt  het  in  de  form , 
en  ftrykt  het  facht  met  een  fpons,  waar  door 
het  fyn  rechte  fotm  en  geftake  krygt ; en  daar 

O van 
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van  komt  het , dat  de  ftukken  eenderlev  hoog» 
te,  diepte  en  wydte  hebben,  en  malkander  vol- 
komen gelyk  zyn ; in  foo  verre  het  naament- 
lyk  eenderley  foort  van  vaaten  is. 

De  Formeerder 

Of  Former  , heeft  wel  geen  foo  langduu- 
rende  arbeydt  , maar  defelve  is  evenwel  foo 
veel  te  konftiger , wyl  hy  reets  met  ’t  Boet- 
feeren  moet  konnen  omgaan  Hy  heeft  insge- 
lyks  Formen  van  Pleyfter.  In  defe  Formen 
nu  drukt  hy  fyne  Maffa ; en  foo  haafl  hy  de- 
felve heeft  ingedrukt , en  in  de  Form  een  wei- 
nig laaten  hardt  worden  , dan  neemt  hy  de 
figuuren  daar  uyt , en  fet  de  ftukken  met  dun 
gemaakte  Maffa  t’zaamen;  en  maakt  het  fchoon 
met  Boetfeer  ftokken,  Penzeel  en  Spons , en 
fet  het  neer  om  te  droogen. 

De  Formen  , hier  toe  behoorende  moeten 
door  een  bequaamen  Beeldthouwer  gemaakt 
worden ; dewelke  de  modellen , over  dewelke  hy 
de  Formen  giet , van  de  fynfte  kley  boetfeert. 

Ts  'er  nu  iets,  ’t  geene  met  uitgewerkte  cie- 
raaden  belegt  fal  worden , dan  dient  geweeten , 
dat  üulke  kleynigheden , het  zy  vry  uyt  de 
handt  , ot  ook  in  eene  Form  klaar  gemaakt 
worden  ; ’t  zy  Bloemen  , Blaaderen,  Vrug- 
ten  , of  diergelyken.  Defelve  worden  met 
dun  gemaakte  Maffa  aangefet,  ’t  Gebeurt  dik- 
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wils  en  fonderling  by  alle  ronde  en  vry  (taan- 
de figuren  , dat  defelve  , (gelyk  ook  allen 
Beeldthouwers  bekendt  is ; ) niet  alle  in  ge» 
heele  dukken  gevormt  konnen  worden;  maar  men 
moet  dikwils  handen  en  voeten,  armen  enbee- 
nen , en  noch  meer  affnyden , en  ze  wederom 
aanfetten.  Alfoo  is  ’t  ook  hier  geftelt.  Daarom 
moet  de  geene,  dewelke  diergelyken  arbeydt 
wil  maaken  , het  boetfeeren  en  teekenen  ver- 
daan ; op  dat  hy  weete , waar  een  iegelyk  duk 
heen  behoort ; en  wanneer  hy  ’t  heeft  aange- 
fet , dat  hy  het  felve  ook  wederom  net  weet 
fchoon  te  maaken  en  te  verarbeyden ; ten  eyn* 
de  hy  niet  het  werk  van  den  Beeldthouwer 
verderve , en  uit  een  fraaye  Figuur  een  Mom » 
Jlrum  worde. 

Tot  hier  toe  heb  ik  nu  de  Stoffen,  die  tot 
het  Porcellain  behooren  , uytvoerig  befchre» 
ven ; foo  wel  ten  opfichte  van  de  Maffa , als 
meede  van  ’t  Glaffuer  en  hoe  defelve  tot  het 
Branden  en  Schilderen  toe , gehandelt  moeten 
worden.  Ik  hoope  dat  de  Lefers  alles  wel 
Tullen  verdaan ; indien  zy  het  flechts  naar  d« 
Letter  nemen,  en  zich  miffchien  niet  verbeel- 
den , dat  men  zich  in  alle  Chymifche  Schrif- 
ten foo  klaar  moet  uytdrukken,  gelyk  ’t  Ora- 
,kel  te  DeLphos. 

# O % 
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DERDE  A FD  E EL  IN  G E. 

Van  de  Couleur  en  en  ’t  Schilderen. 

Alvoorens  ik  tot  het  Branden  of  Bakken 
overgaa  moet  ik  noodtfaakelyk  de  toebe  eydin- 
ge  van  de  Couleuren  en  ’t  Schilderen  befchry- 
ven,  en  ’er  een  volftandig  Bericht  van  geven. 
Defen  arbeydt  is  een  der  delikaatften  by  ’t 
Porcellain-maaken.  De  Couleuren  en  ’t  Schil- 
deren geven  aan  ’t  Porcellain  het  befte  cieraadt 
en  aangenaamheit ; fonderling  wanneer  de  Cou- 
leuren fraay,  en  ter  behoorlyker  plaatfe  aange- 
bragt  zyn. 

Van  de  Couleuren. 

Goudt.  ’t  Goudt  falveert  men  op  de  vol- 
gende wyfe.  Men  neemt  een  Dukaat  lamineert 
denfelven  dun , fnydt  het  in  fyne  draaden , en 
falveert  het  in  3 quintjes  Hqu.  Reg.  Dit  ge- 
fchiedt  zynde , dan  neemt  men  1 loot  Honga- 
rifch  Vitriool,  falveert  het  in  water,  en  fil- 
treert het  als  dan  door  vloey  - papier , in  een 
kleyn  fuyker-glas.  In  dit  glas  nu  giet  men  dc 
folutie  van  ’t  Goudt , dan  fakt  het  Goudt  in 
de  geftalte  van  een  bruyn  poeyer  op  den  grondt. 
Wanneer  alles  nu  gepraecipiteert  is , dan  giet 
men  ’er  het  water  af,  en  giet  daar  na  fchoon 
put-water  daar  op , en  edulcoreert  het  Goudt , 
» ^do©r 
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door  eenige  reyfen  herhaalt  opgieten  van  verfch 
water.  Als  dan  laat  men  het  droog  worden, 
en  wanneer  men  het  gebruyken  wil,  dan  wryft 
men  het  op  een  Glaafe  Tafel,  met  Spyk-Olie, 
en  fchildert  daar  meede.  Wanneer  het  inge- 
brandt  is,  dan  polleert  men  het  met  eenTandt 
van  Jafpis. 

Purper.  Men  neemt  een  fynen  Dukaat ; la- 
mineert  denfelven  dun,  fnydt  het  in  fubtiele 
draaden,  en  falveert  het  in  3 Quint.  Aqu.Reg. 
en  i Quint.  Spir.  Sa'is , ineen  kolfE  Voorts 
neemt  men  fyn  Engelfcli  Tin  , en  laat  het 
by  een  Draaijertot  de  fubtielfte  Spaantjes  draai- 
jen.  Daar  van  neemt  men  een  half  Quint , en 
falveert  het  in  x Quint.  At]uaFort,m  een  half 
Quint.  Spir.  Salis , in  een  kolf  apart.  Defo- 
, lutie  van  ft  Tin  gefchiedt  op  de  volgende  wy- 
fe.  Men  moet  flechts  een  kleyn  weinig  Tin 
te  gelyk  in  den  Spiritus  doen  , en  fulks  altydt 
eerft  geheel  laaten  falveeren , eer  men  wederom 
wat  daarii  doedr.  Want  indien  men  het  Tin 
te  gelyk  daarin  deedt  , dan  foude  het  zich 
verhitten,  en  de  befte  Spiritus  foude  vervlie- 
gen. Dierhalven  moet  men  den  kolf  toeftop- 
pen,  en  denfelven  nooyt  opmaaken,  tot  dat  de 
waafem  zich  volkomen  heeft  gelegt , en  men 
verfch  Tin  daarin  wil  doen.  Thans  neemt  men 
de  folutie  van  ft  Goudt , en  giet  defelve  in  warm 
gemaakt  water  , in  gewicht  by  de  ia  loot. 
♦ O 3 Als 
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Als  dan  laat  men  de  folutie  van  ’t  Tin  ook  by 
druppelen  daarin  vallen ; dan  fal  zich  de  neêrflag 
daar  van  aanftondts  fwart  vertoonen;  doch  dewel- 
ke zich  terftondt  in  een  Robyn-roode  couleur 
verandert.  Defe  Robyn-roode  couleur  , laat 
men  4 of  6 daagen  ftaan  en  ruften , dan  falfe  in 
een  roodt  poeyer  op  den  grondt  Takken.  Wan- 
neer men  nu  (iet;  dat  het  water  helder  en  klaar 
daar  (laat,  dan  giet  men  het  ^uy  ver  af,  en  giet 
’er  ander  verfch  water  op.  Dit  herhaalt  men 
foo  dikwilsjtot  dat  men  by  kans  geene  zoutig- 
heit  meer  in  het  felve  befpeurt.  Als  dan  laat 
men  het  droogen ; verfet  een  deel  met  fes  deel 
Fènetiaanfchen  Glas-Talk;  wryft  het  feer  fub- 
tiel,  en  maalt  het  ook  met  Spyk-Olie. 

Swart.  Neemt  Yfer- (lakken  1 deel,  Vi- 
triool i en  een  half  deel , en  Kobald  twee  dee- 
len.  Defe  fpecies  maakt  tot  een  ongevoelig 
poeyer , en  fmeltfe  t’zaamen  , met  drie  deelen 
Blyfpatb  en  1 deel  Salpeter.  Uyt  dit  Vitro 
maakt  men  een  fyn  poeyer  of  fubtio;  couleur. 

Roodt.  Daar  van  heeft  men  verfcheyde  foor- 
ten , hoog  en  donker , en  zy  worden  uyt  de 
volgende  fpecies  toebereydt. 

Ligt  Roodt , wordt  uyt  Yfer-roeft  geëxtra- 
heert. 

Donker  Roodt , wordt  van  Hongaar fch  Vi- 
triool , door  eene  Calcinatie  van  acht  uuren 
l?ng  toebereydt. 

Noch 
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Noch  een  ander  Roodt , maakt  men  van  Bruyn- 
fteen , Magnejia  genoemt ; en  dit  valt  in  de 
Couleur  van  Perlik-bloeyfem.  Ook  vindt  men 
Steenen  en  Aarde  , van  dewelke  men  zich  tot 
de  Roode  Couleuren  kan  bedienen. 

Geel.  Antimonium  met  Bleyglas , Engelfch 
Bley-geel , Tut  ia  Ale'xandrina.  Dere  fpecieskan 
men,  een  iegelyke  in ’t  byfonder , met  eenig 
Bley-glas  verfet,  gebruyken. 

Groen . De  Hooftgrondt  tot  defe  Verwe,  be- 
ftaat  uyt  Koper-arfche  met  Bleyfpatb  verfet. 
Wil  menfe  donker  hebben,  dan  kan  men  ’er 
een  weinig  Blaauw  onder  mengen.  Maar  wil 

u O 

menfe  ligt  hebben , dan  verfet  menfe  met  Geel ; 
doch  beide  naar  believen. 

Brum.  Beftaat  meeft  uyt  fteenen  of  aarden 
dewelke  zich  in  ’t  vuur  in  diergelyken  Verwe 
veranderen.  Defelve  worden  met  Bleyglas  of 
met  spath  verfet. 

Blaauw.  Lapis  Lazuli.  Kobald.  Zajfero. 

Smalt. 

Van  defe  Verwen uvtvoerig te fchryven, heb 
ik  onnoodig  geoordeelt ; wyl  ’er  hier  en  daar 
alom  Laboranten  zyn , die  zich  wel  daarin  ful- 
len  weten  te  fchikken.  't  Is  genoeg , dat  de- 
felven  uyt  Metaalen , Mineralien,  Steenen  en 
Aarden  beftaan.  Soo  veelderley  arbeydt  als 
men  daar  meede  in  de  Chymie  voorneemt , foo 
O 4 veel- 
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veelderley  veranderingen  van  Couleuren  fal  men 
ook  vinden. 

De  Verwen  , dewelke  tot  het  Porcellain- 
Scbilderen  gebruykt  worden,  moeten  in  eene 
gelykheit  der  Verwe  en  der  vloeyinge  gebragt 
worden , op  dat  menfe  alle  gefaamentlyk  en  te 
gelyk  kan  opdraagen.  Zy  moeten  ook  niet 
hardt-,  maar  week-vloeyende  zyn.  Want  alle 
ftreng-vloeyende  Verwen  verliefen  in  een  al  te 
Herken  vuur  haare  fchoonheitenaangenaamheit; 
waar  voor  ik  hier  meede  getrouwlyk  wil  ge-? 
waarfchouwt  hebben. 

Van  de  Schilderinge. 

Hoedaamg  de  Couleuren  voorden  opgedraagen. 

De  Schilderinge  is  de  fchoonfte  vercieringe 
en  aangenaamHeit  van  ’t  Porcellain  , fonderling 
wanneer  defelve  door  goede  Meefters  gemaakt 
wordt.  Geen  Porcellain  kan  in  des  Schilders 
handt  komen,  ’t  en  zy  dat  het  alvoorens  ge- 
brandt  is.  Het  geene,  ’t  welke  Hechts  Blaauw 
gefchildert  wordt,  ontfangt  fyne  Verwe , wan- 
neer het  voor  d’eerftemaal  uyt  het  vuur  is  geko- 
men , en  eer  het  de  Glaffiter  ontfangt.  De  Glaf- 
fuer  is , gelyk  te  fyner  plaatfe  gemeldt  is , een 
gecomponeert  liqueur,van  fuik  eeneConfiften- 
tie , gelyk  eene  water- Verwe , van  dewelke  zich 
de  Kladt-Schilders  bedienen,  of  gelyk  de  Glaf- 
fuer  van  de  Pettebakkers.  Wanneer  nu  de 

vaa- 
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Vaaten  voor  d’eerftemaal  uyt  het  vuur  zyn , dan 
wordt  aan  defelve  eerft  Glafluer  gegeven: maar 
’t  geene  Blaauw  gefchildert  fal  worden  , dat 
brengt  men  tot  den  Schilder,  alvoorens  de  Glaf- 
fuer  daar  opkomt.  Soo  haaft  als  de  Schilder 
daar  meede  gereedt  is,  dan  begiet  men  het  met 
de  Glafl'uer ; foo  dat  defelve  ter  dikte  van  twee 
dikke  ftukken  papier  daar  op  blyft  fitten.  Als 
dan  laat  men  de  Glaftuer  daar  op  droogen. 

Wat  bondt  gefchildert  fal  worden , of  wit 
falblyven,  dat  overtrekt  men  insgelyks,  ge- 
lyk  hier  vooren  gemeldt  is,  met  de  Glalfuer. 
Wanneer  nu  alles  droog  is , dan  brengt  men  de 
vaaten  in  den  Oven,  in  welken  men  defelve 
gaar  brandt.  Als  dit  gefchiedt  is,  dan  wordt 
net  geene , ’t  welke  wit  fal  blyven , ter  be- 
hoorlyker  plastfe  gebragt , en  tot  den  verkoop 
bewaart.  Doch  ’t  geene  met  Goudt  en  bondt 
gefchildert  fal  worden  , dat  brengt  men  den 
konfl-fchilders , om  het  felve  met  de  fraayfte 
Profpedten , Vrugten , Bloemen  enallerley  figue- 
ren  te  verderen.  ' Wanneer  het  fchilderen  ge- 
daan is,  dan  brengt  men  de  befchilderde ftuk- 
ken in  het  Ilmailleer-vuur , en  b andt  ’er  de 
Verwen  in.  De  Schilder  praepareert  de  Ver- 
wen niet  felve,  maar  defe  alle  worden  door  de 
handt  van  een  Arcanift  toebereydt,  en  aan  den 
wryver  der  Verwen  overgegeven , van  dewel- 
kefe  de  Schilder  eerft  krygt,  Alle  de  couleu- 
Ó 5 ren  , 
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ren,  dewelke  op  Glaflfuer  gefchildert  worden, 
Worden  met  Spyk-Olie  aangemaakt ; maar  de 
Blaauwe  dewelke  onder  de  Glaffuer  gefchildert 
wordt,  wordt  flechts  met  water  aangemaakt, 
in  geftalte  als  Inkt,  en  daar  meede  fchildert 
toen  op  de  rouwe  fcherven.  Want  de  Kobald , 
dewelke  een  Mineraal  is , fet  zich  foo  valt  te- 
gen s de  fcherven  aan , dat  men  geen  Gommen , 
noch  andere  kleefachtige  HofFen  daar  by  noo- 
dig  heeft. 

Hoedaanig  de  Verwen  worden  ingebrandt. 

"''Tot  dien  eynde  worden  groote  Kookers  van 
kley  gemaakt.  Defe  Kookers  worden  in  daar 
toe  gemaakte  Ovens  geftelt , dewelke  gelyk  als 
een  Proef-Oven  van  geftalte  moeten  zyn,  op 
dat  de  gloedt  des  vuurs  tulfchen  de  Kookers  en 
de  Wanden  van  den  Oven  circuleeren  kan.  Ne- 
derwaarts moeten  ’er  luchtgaaten  in  den  Oven 
gaan , op  dat  het  vuur  lucht  heeft  om  te  bran- 
den, en  alfoo  de  Kookers,  in  welke  de  ge- 
maakte ftukken  ftaan , recht  gloeyende  worden. 
Het  vuur  moet  van  kooien  zyn,  en  het  ge- 
maakte werk  moet,  foo  haaft  als  de  Oven  klaar 
is,  in  den  Kooker  geftelt  worden.  Als  dan 
maakt  meif  den  Kooker  rondtom  toe ; maar  van 
vooren  laat  men  een  kleyn  gat  open , door  ’t 
welke  men  alles  kan  obferveeren.  Daar  op  be- 
gint men  vuur  te  ftooken.  Daar  meede  moet 

men 
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men  feer  voorfichtig  handelen,  en  den  Kooker 
Hechts  allengskens  warmen , op  dat  de  gemaak- 
te ftukken  niet  in  ftukken  fpringen.  Met  defe 
graaden  van  ’t  vuur  , ftygt  men  allengskens 
hooger,  tot  dat  alles  gloeyt.  Door  hetkley- 
ne  gat  kan  men  feer  ligt  obferveeren , wanneer 
het  gaar  is.  Dit  Het  men  daar  aan,  wanneer  de 
Hukken  in  den  Kooker  alom  gelyk  als  water 
glinfteren  , en  dat  men  nergens  geene  drooge 
vlakken  meer  Het.  Als  dan  trekt  men  al  het 
vuur  uyt  den  Oven,  op  dat  hy  fchielyk  kan 
verkoelen.  Hier  op  moet  men  feer  naauw  acht 
geven.  Tndien  het  vuur  niet  fterk  genoeg  wa- 
re, dan  fouden  de  Verwen  niet  gaar  worden; 
maar  indien  het  al  te  Hark  was  , dan  hou- 
den de  Verwen  verbranden.  Daarom , foo  haaft 
ah  men  ’t  gewaar  wordt,  (’t  geene  men  haaft 
Hen  kan ; ) dat  het  gaar  is,  dan  moet  men  ’t 
vuur  weg  doen , om  fchaade  voor  te  komen. 
Wanneer  de  Oven  volkomen  verkoelt  is,  dan 
maakt  men  denfelven  open , neemt  ’er  de  vaaten 
uyt,  en  polyft  het  Goudt,met  een  Tandt  van 
Jafpis  of  Achaat,  dan  is  het  gereedt. 

DE  VIERDE  AFDEELINGE, 

Van  't  Branden , en  wat  daar  toe  behoort. 

Hier  fal  ik  voor  eerft  de  Brandt-Ovens  be- 
fchryven  , hoedaanig  defelve  naamentlyk  van 
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binnen  en  van  buyten  geftelt  zyn.  De  fteenen , 
waarvan  men  de  Brandt-Ovens  bouwt,  moe- 
ten van  goede  Pottebakkers-Aarde , en  daaron- 
der groven  Key-zandt  gemengt , gemaakt  en 
ha'dt  gebrandt  worden. 

De  Oven,  in  den  welken  men  den  eerften 
Brandt  doedt,  ’t  geene  men  het  vergloeijen 
noemt,  is  net  als  een  gemeene  Pottebakkers  O- 
ven  geftelt , en  in  ’t  geheel  niet  anders.  N u 
kan  men  noch  in  den  eenen , noch  in  den  an- 
deren de  Porcellaine  vaaten  fonder  Kookers  of 
Capfelen  fetten  , maar  men  moet  diergelyke 
hebben.  Zy  worden  insgelyks  uyt  defelve 
aarde  gemaakt,  uyt  welke  men  de  Steenen  tot 
den  Oven  maakt.  De  Kookers  of  Capfelen  wor- 
den aldus  gemaakt.  Men  draaytfe  opdefchyf, 
met  een  platten  bodem  , en  recht  opgaande 
wanden , foo  hoog , als  het  daarin  ftaande  ftuk 
vereyfcht.  Defe  Kookers  of  Capfelen  moeten 
net  op  malkander  paften , wylfe  by  wyfe  van 
Colommen  of  Pyramiden  in  den  Oven  op 
malkander  gefet  worden , foo  dat  t’elkens  de 
eene  den  anderen  toedekt.  Op  den  bovenften 
fet  men  dan  een  dekfel,  hier  toe  gemaakt.  De~ 
fe  Colommen  fet  men  in  den  Oven  foodigtaan 
malkander,  dat  men  ’er  naauwelyks  een  vinger 
tuftchen  kan  fteeken.  Wyl  nu  de  Colommen 
als  ronde  Pilaaren  in  den  Oven  aan  malkander 
ftaan , foo  volgt , dat  het  vuur  nochtans  lucht 
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genoeg  behoudt , om  ’er  door  te  pafleeren. 

Wanneer  nu  den  Oven  doorgaans  geheel  vol 
van  fulke  Pyramiden  gefet  is , foo  dat  men 
’er  geen  eenen  Kooker  meer  in  kan  brengen , 
dan  metfelt  men  den  ingang  toe , en  begint  het 
vuur  te  ftooken , op  defelve  wyfe  gelyk  by 
een  Pottebakker  gefchiedt,  en  ook  binnen  foo 
langen  tydt,  naamentlyk  in  iz  of  14  uuren. 
Binnen  defen  tydt  komt  het  vcrgloeyen  gevoe- 
gelyk  in  ftandt.  Wanneer  den  Oven  weder- 
om koudt  is , dan  maakt  men  den  ingang  we- 
derom open;  haalt  ’er  de  Kookers  beneffens 
het  Porcellain,  zich  onder  defelye  bevinden- 
de, daar  uyt,  en  brengtfe  daar  heen,  daar  men 
’er  de  Glafluer  overgiet,  en  ’t  geene  Blaauw 
fal  worden , dat  brengt  men  by  den  Schilder. 

Dit  was  alfoo  d’eerfte  Brandt , of  ’t  ver- 
gloeyen.  Thans  fal  ik  den  tweeden  Brandt 
befchryven.  De  Oven  daar  toe  behoorende, 
is  op  de  volgende  wyfe  geftelt.  De  grondt 
of  heerdt  van  den  felven,  is  een  kort  Ovaal,' 
6 voet  lang , 4 en  een  halve  voet  breedt , 10 
voet  hoog , en  boven  verwulft.  Door  dit  ver- 
wuift  gaan  in  den  fchoorfteen  10  of  iz  tocht- 
gaaten , ieder  van  5 duym  in  ’t  vierkant ; doch 
alle  in  goede  ordeninge  rondtom.  In  ’t  midden 
van  ’t  verwulft  zyn  ’er  5 , dewelke  om  def- 
felfs  middelpunt  eenen  driehoek  formeeren» 
Voor  ieder  tochtgat  is  een  fteeu,die  ’er  net  in 
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paft*  waar  meedeinen  het  vuur  beftierr.  Want 
indien  het  vuur  by  geval  aan  d’eenezyde  te  ftark 
wordt  , dan  maakt  men  2 , 3 of  meer  tocht- 
gatten toe  , naar  dat  de  noodtfaakelykheit 
vereyfcht.  Want  daar  by  moet  men  altyde 
fter  onlettende  en  voorfichtig  zyn.  Boven  dit 
verwal  ft  is  een  platte  heerdt,  door  welken  de 
gemelde  tochtgaaten  meede  doorgaan.  Boven 
delen  heerdt  is  noch  een  verwulft,  omtrent  5 
voeten  hoog  door  ’t  welke  de  fchoorfteen  door- 
gaat; en  dit  verwulft,  beneffens  de  fchcor- 
fteen,  vertoont  zich  als  een  Trechter  die  ’ton- 
derfte  boven  ftaat.  Doch  om  by  de  tochtgaa* 
ten  te  konnen  komen , dewelke  door  den  bo- 
venften  heerdt  gaan , foo  is  ’er  in  dien , om  foo 
te  fpreeken  omgekeerden  Trechter  eene  opening 
gelyk  ’t  gat  van  een  grooten  Bak-Oven,  door 
’t  welke  men  met  ftangen  de  fteenen  der  tocht- 
gaaten kan  opneemeh,  en  daarin  leggen.  Onder 
den  Oven  zyn  ’er  noch  twee  kleyne  verwulven 
boven  malkander ; dat  alfoo  de  geheele  Oven 
vier  verwulven  heeft.  Het  naafte  onder  den 
heerdt,  daar  de  kookers  ftaan,  is  de  plaats  daar 
’t  vuur  brandt.  Dit  mag  eygentlyk  geen  ver- 
wulft , maar  veelmeer  eene  roofter  van  fteenen 
genoemt  worden;  wyl  het  by  kans rondtom  vol 
gaaten  is,  op  dat  het  vuur  daar  door  in  den 
Oven  kan  dringen.  Het  beneedenfte  verwulf 
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dient  daar  toe , op  dat  de  kooien  en  de  aflche 
daarin  mogen  vallen. 

Aldus  nu  is  de  Oven  geftelt.  Het  branden 
daarin,  gefchiedt  op  de  volgende  wyfe,  De 
vaaten  worden  evenfoodaanig , gelyk  als  by  ’t 
vergloeyen,  in  kookers  gefet.  Defe  kookers 
worden  ook  even  ioodanig  Pyramidien-wyfè 
in  den  Oven  geftelt , en  wel  foo  dicht  aan  mal- 
kander , dat  het  vuur  overal  moet  aanftooten  ea 
defelve  doordringen. 

Wanneer  men  de  Kookers  daarin  gefet  heeft, 
dan  metfelt  men  den  ingang  van  den  Oven  toe , 
en  begint  het  vuur  aan  te  leggen,  In  den  be- 
ginne maakt  men  flechts  foo  weinig  vuur  als 
moogelyk  is ; en  gaat  daar  meede  24  uuren  lang 
voort ; dog  foo , dat  het  binnen  dien  tydt  ee- 
nigeGraaden  vermeerdert  enfterker  w rdt.  En 
dit  is  het  Coaguleer-vuur,  in  welke  het  Por- 
cellain  reedts  een  taamelyken  aanvang  van  ryp- 
heit  krygt.  Dit  ftelle  ik  een  iegelyk  vry  om  te 
gelooven , of  niet.  Daar  op  gaat  men  voort , 
met  het  vuur  van  uur  tot  uur  te  verfterken; 
dan  fal  het  foo  fterk  worden , dat  alles  begint 
te  fuyften  en  te  bruyfl'en.  Thans  gaat  men 
met  dit  vuur  in  eenpaarigheit  noch  6 uuren 
voort ; dan  fal  zich  het  Porcellain  in  zich  fel- 
ven  vitrificeeren,  en  tot  eenen  helder  door- 
fichtigen  fteen  , daar  men  vuur  meede  kan 
Haan , gecoaguleert  worden.  Daar  op  moet 
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men  > naar  verloop  van  een  uur  * den  Oven 
alle  lucht  van  onderen  benemen  , en  de  in- 
gangen vaft  toe  maaken.  Als  dan  laat  men 
denfelven  3 of  4 daagen  ruften  ; dan  fal  hy 
binnen  die  tydt  koudt  worden,  en  ’t  Porcel- 
lain  fal  bequaam  zyn  om  daar  uyt  te  nemen. 
Het  geen  ’er  gefchildert  fal  worden  , geeft 
men  dan  aan  den  Schilder  , en  handelt  foo- 
daanig  gelyk  ’er  by  ’t  fchilderen  gemeldt  is. 
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